■ 


Vopofia  che  i  lettor  fianfodis fatti 
De  t'opra  che  à  uiuenti  è  fi  opportuna 
Difiinto  è  il  ?erfo,Gìallo,e  come  inbrunct 
Il  colorir  morelli,  &  gli  sbiadati, 

Il  uericy  gltturchìni,  &glifcarlcti.i 
E  quaiportan  linfegna  di  fortuna 
De  ueìluti,damajchi  &  di  qualcuna 
Maniera  ft  può  dir  d\arte  dottati.. 

Quefto  TLICTO  ditengerfeuidonx 
IuJìo}e  legai,  accio  cheH  mondo  ueda, 
Chyà  quefla  arte  fi  può  donar  corona  ; 

E  fen'xa  de  l'oprar  non  fe  mi  creda, 
Seruiteue  con  cuor,  de  l'opra  bona, 
Et  fate  che  ragion  nell'alma  feda , 


PROEMIÒ  DEL L'O  P E R  A  CONTENVTA. 


V  t  t  i  gli  antiqui  Principi  che  dettero  la  legge  al  moti 
do,il  più  delle  uolrc  il  fecero  a  beneficio  de'  po  poli,  Se  a 
conicruatione  de  gli  loro  ftadi,tendendo  Tempre  di  bene 
fidai-  il  maggior  numero  de  quelli,  &  non  hebbe  rifpet- 
to  agradi  di  maggior  ouer  minor  qualita,ma  (èmpre  e- 
qualmente  inrendeua  che  fuflero  gli  benefici]  frutmofi  > 
come  per  fama  de  più  Reptibhche  fi  legge'Jequale  fi  pretermctteno  li  no* 
mi  particulari,ma  pure  per  non  parere  nudo  dironne  di  alcune  che  fono 
degne  di  memoria,per  comparatione.  Dicefi  per  tutto  il  cerchio  della  ter 
ra,che  gli  Atheniefi  furono  grandisfimi  philofophi,  Troiani  induftr  ofi, 
Greci  argonauti, Italici  militi,  dalliquali  il  grande  &  immortai  nome  Ro 
mano,  fi  ha  eftefo  come  fi  truoua  gli  triomphi  Se  uefti'gie  della  gran  Re* 
publica  Romana,^  di  quefto  le  caterue  di  libri  accufa,&  ne  fa  ampia  fe^ 
de  delle  numeroiè  imprefè ,  al  che  noi  moderni  ne  confeguimo  mirabile 
-beneficio,quanmnque  la  prelibata  Se  fublime  Republica  Veneta,  a  tutte 
le  altre  fopra  abonda  Se  di  gran  lunga  eccede,doue  gli  predecefibri  noftri 
hanno  m'ito  le  amoreuole  &  facre  operationi,che  doueano  fuccedere  per 
i|itelli  antiquisfimi  fondatori  di  quefta  immortai  Repub. Veneta,  al  che 
noi  viuenti  godemo  Se  fruimo  tanta  felice  quiete,  fotto  l'ombra  di  que- 
sto immortai  vesfillo  Se  admirande  feeptro  che  il  mondo  ftupiflè  delli  in 
comprenfibili  &immorta$ngenrj  elcuatisfimi  &  co  quale  deftra  &  com- 
modamaniera,ricercaquefti  eccelfi  Senatori  miniftrare  Torme  della  tan. 
^  gloriofa  iufticta,  non  deriuando  da  altre  legge  che  quelle  del  noftro  Si 
^nor  Iefu  Chrifio,come  fpecialmente  de  precetto  uollc,che  fi  ami,reueri- 
ièhi  &  adori  Dio  eterno  folo  permanente,  Se  per  conièquentia  il  prosfi- 
«io  fuo  come  lè  ftefio,alche  i  preclarisfimi  lettori  vederano  che  la  prefen 
te  opera  ricerca  l'ordine  che'l  fia  beneficio  a  quelli  che  uorrano  abracciac 
4a,laquale  farà  fi  utile  &  proficua  a  quelli  che  faranno  dediti  uolerne  trac 
•re  utile  per  loro  lucro.Et  accio  che  conofeano  che  quefia  opera  di  carità, 
:Ia  manifefio  a  benificio  publlco,laquai  è  ftata  in  carcere  già  fa  molti  anni 
snelle  mani  tirannide  di  quelli  che  la  teniuano  nafeofta ,  delche  feguiua  la 
•.j'ndignatione  Euangelica.Doue  è  fcritto  che  niuna  cofa  faràocculra  laquà 
le  non  fia  reuelara,ne  anche  coperra,che  non  fia  manifefta.  Doue  doldsfi 
imi  lettori  arguifeo  di  non  fottocumbere  a  cenfura  apoftolica  per  caula 
di  offufearui  la  vcrtù,  che  il  gloriofo  Iddio  ha  uoluto  che  gli  nomini  ne 
nano  adottati,  Se  a  commodo  loro  con  quefta  poi  uiuere,  Se  feruirfene  a 
beneficio  di  ogniuno  .  Ne  uoglio  che  penne  fia  occultate  le  prefen  te  tre 
opere  qui  contenutela  con  tutte  le  forze  mie  mi.ho  induftrh:    r  ior- 


t\iynottejncfi,&ant\ifopottMdó  cp  tetta  difcipHna  fUidfo^coiYtiighi'  Si 
éi [comodi yCon  U  {angue  proprio,&  la  pouera  fiiftantj'a,fi  che  Iddio  per- 
mettente olla  condutta  nel  ordine  preferito- come  fi  vede  aili  lochi  Cuoi 
che  fino  a  qnefto  giorno  fonnofèdeci  anni,ne  reitero  addirli  che  le  pj  efèn 
teopere  che  fono  tre,l a  prima  che  trattaseli  tengere  trIè,bamlxìfi}fiIo,fui'ta 
gni,pignoIadi,lane,&  panni altiper  1  arte maggiore, &fimilmente  panni 
basfi,berette  &  ogni  altra  foree  di  robe  che  fi  uogli  tengere  per  ordine  re 
almente  come  porta  l'arte  della  tentoria,pefi  quantita,qualirà>compofirio 
tione,{agrj,fi  di  poca,come  de  aflai  quantità  di  robe,&mn  irniente  larte  ài 
tengere  integraluienre.L'altra  opera  che  fègue  de  tengere  in  luminar  pur- 
gar ftufare  o  bianchegiar  &C  cocere  tutte  le  forte  de  fède  per  fare  panni  de 
fède  de  ogni  fòrte  qualità  ,  &  quantitù,per  fareuelud^rafijdamafchijtabsi, 
ormefini,tafetad1i}&  integralmente  l'arte  dellapredittatétoria,  come  fi  ri 
cerca  in  ogni  città  metropolitana  fempre  quefte  operation  inie  fon  no  ita? 
te  che  le  fi  hanno  publicate  a  beneficio  de  popoli  dt  quefta inclita  city 
tà  di  Vinegia  mia  patria ,  mio  nido  mio  patrimonio: Et  accioche  gli 
miei  fingularisfimi  Senatori  posk-.hauerne  beneficio  alli  loro  daci  dt  alfe 
loro  caie  &  borege,&:  accrefeendo  il  numero  de  maeftri  che  uorrano  efer 
citare  quefte  tre  atte,fi  comodi  di  ftaeie  condecente,&.atte  afare  tal  ma- 
gifterioillche  no  fi  po  fperare  altro  ché  grande  utile,  beneficio  <5£honore 
di  quefi:acitta,d31che  la  terza  arte  eftratada  queftVdue  no  è  minore  delle 
due,Iéquali  aitate  condute  da  più  lbnginque  parti  irtquefia  citta  che  n<5 
Ve  due  che  fono  uenute  &  códutre  per  me  del  reame  de  Napoli,  &  Roma 
&  altre  terre  d'Italia,  &  quefta  c  l'arte  de  tenger  pani  &  làne:ueramete  il 
teger  de  fede  per  fare  ueluti, dama  (chi rafi,  &  altd  pani  di  feda  e  venuta 
da  Fiorcza  &  G'enoua  coduta  p«r  me,coprata  a  còtadi,il  coito  mi  riièruc* 
£  mio  fegreto:  Vèramete  l?awe  d'incainozare&  cozar  corami  dà  fuolè  da 
tegere  di  quale  folte  di  colore  iiuogli incamociare  per  farne  carte  pecori 
n,e  p  pelle  motonine  d'ogni  forte  grado,qualita:&  codinone  ch'è  fta  por 
tati  li  iègreri  di  Scopia  di  Soria  d'angori:&  di  molte  prouincie  incognite 
$C  copofte  &  efperimentate  in  quefte  propinque,ma  io  qui  in  Venetia  pi- 
che no  fono  ufeite  mai  di  manmia  dal  dì  chela  Soriafu  bottinata  &  redur 
ta  a  danno  de  fchiaui  con  le  tinture  di  tenger  fède  di  caualli  pelle  per  fare 
habiti  pelofi  Se  cofe  rarisfime  ne  mai  diu  uenute  in  luce  in  queit  e  prouin; 
eie  come  alli  fuoi  lòchi  lerecette  narrano:Dilche  non  trouandomi  cuma 
lo  di  lafciare  memoria  agli  miei  patrioti:&  amorofisfimi  coetanei  fa  ngué 
nei  &  amicami  pare  di  laflarle  quelle  tre  copie  dell'arte  della  tetoria  &  di 
incamociar  pelle  d'ogni  qualità  &  conditione:Et  quello  accio  che  quelH* 
che  fono  perfetti  in  quella  atte  posfi  confermate  a  quelli  che  vorranno 
imprenderla.;  &  accio  che  quelli  che  l'hanno  eflèrcitaca  fina  quefto  giot 


*»o,ncm  cucndo  perfetti fr  posftno  couent3re,&  cuefe  chiamati  borri  mie 
ftri  di  terstoria^aquale  è  arteingeniofa  &  degna  da  intelletti  acuti  &  K 
noie  diligenria  tanta  quanto  ogni  altra  fi  può  cfprimere,per  effe  re  impot 
tante  laboiiofa,ó#conucrcirfi  fpefe  grande &  d'importantia  com'è  nei  fcar 
lati  grane  3t  cremefini,  fi  che  nóbifogna  che  fe  Ir  interpoga  altri  che  huo 
mini  degni  di  hauere  gratie  da  quefta  uirtù  fi  rara  &  fi  honoreuole  T& fè 
alcuno  fi  teniflè  o#èiò  per  hauer  fatta  fi  profìcua  opera,  confideri  che  la 
minor  utilità  è  la  mia,&  che  farà  beni  fido  a  moki  che  cafeano  alla  difpe 
ratione  per  caufache  non  hanno  chi  l'i  conducili  aguadagnarfi  tanto  di 
pane  die  posfi  faturarfi  con  li  piccoli  n"gliuoli,alche  uolen  do  fi  adoperare 
il  poucro-  ad  aiutar  Iopulente  l'uno  per  l'altro  in  opera  di  carita,fi  darany 
no  fusfidio  di  poter  uiuere  dil  lucro  degno  per  la?  fùa  mercede,,  come  col- 
mando il  iuftO'  Iddio  noftro  crearore,ai  primo  nof&ro  padre  Adam ,  Se  fi 
coleri  quelli  die  rhauefiepci  offeia  perche  il  fine  mio  e  buono  &  ben  ccV- 
fiderato  &  accetto  alle  laude  del  noftro  Signor  Icfu  Chrifto^Finis* 

L'ordine  di  dare  l'alume  Sgalletto  aHi  pannijiàranno  qui  (otto  come 
intederete.  Prima  farai  bogh're  per  unahorala  galla  ouer  galletto  &  per 
ogni  io>.  brazza  di  parano  al  to,  ponera*  dnque  lire  di  galla  ouer  galletto 
che  comenzi  a  boglir  c5  l'acqua  &  quatcvpiu  galletto  è  dentro  tato  è  me 
glia,  8c  (empre  bifogna  che  mefiedi ,  &  dapoi  come  l'haboglito  de  come 
che  uorrai  metterli  il  uetriolo  auercisfi  che  non  boglia,  ma  bc  quado  che 
•uorra  boglir  fallo  boglir  p  una  hora  co  il  bagno,cioe  che  fia  diftriato  co 
dellacqua  di  fopra  ditta  &  fè  metterete  ancora  della  moladura  c5-  della  go 
ma  farà  meglio  per  la  fuaportione,&  nota  che  ogni  io. brazza  di  panno 
altouolle  onze  4. di  goma  arabica,&  nota  che  la  pratica  uoile  che  come 
ti  dai  la  galla  che  poni  il  panno  a  sfredire,  5c  come  li  uorra*  dar  il  colo  - 
re ouer  il  uetriolo,bifògna  metterlo  nel  bagno  de  uetriolo  liflando  fèmy 
pre  almanco  fei  ouer  81igrj;>&  come  l'è  colorido  mettilo  a  sfredire,  &  fef 
no  fofll*  bc  teto  tornalo  un'altra  uoka (òpra  il  bagno,&  dueo  tre  uolte  ta 
tonfino  che  il  color  ti  piaccia,&  quefto  bifogna  che  fìa  prima  con  il  uetrio 
Io  bonatcta,fè  uorrai  polii  tuo  color  che  darai  ueghi  netto  cV  bello  tÒC 
fatto  quefto  fallo-  huar  bene,&  nota  che  quefti  lauari  uorria  eflèr  in  ac- 
qua di  fiume  ,  ouero  acqua  piuuiale ,  &  lattalo  poi  fugar ,  di  poi  li  da- 
rai il  (apone  Se  farai  la  tua  faponata.Nota  che  per  ogni  lire  4. di  pano  ua 
i.onzedi  fapone,&  chel  fapore  fi  liquefacia  nellacq  !a  auari  che  fi  metti  il 
pano  nellarqua,&:  (è  uorrai  cauar  il  fetor  de  Foglio  che  tien  la  lana  del  pa 
no,  ti  bifogna'  tuore  per  ogni  10. brazza  4.onze  de  Ireos,oueramentero. 
fcir  delle  di  fègadura  di  ancipreifo  &  butrar  la  fègadura  nellacqua  boghe- 
sc3Sccoinc  potrai  (offrir  il  piede  nella  equa  fi  che  non  te  (cotti,,buttarai  il 
tuo  panno  dentro  ,UlTando  fempre  de  ua  facendo  quefto  per  oidine ,  &  (c 


1f  uórrai  dare  la  fopra  nominata  acqua  di  lume  non  vi  accàfca  darli  gua> 
do,ma  andar  alla  tctura  che  ri  faradibifogno}ma  il  più  de  quelli  che  fchi 
uano  fpefa  6c  tempo  non  uanno  altramente  a  fare  quefte  circonftantie  di- 
ce di  quefti  colori  cioè  morello,  cupo3uerde,azuro,biauoJ&  negro  corre 
tejsm  delli  altri  ti  bifogna  lumarli,&  che  porti  altro  ordine,come  a  i  fuoi 
lochi  intenderai  leggendo  quefto  ordine  leguente  come  fèguita, 
CAPITOLO  DEL  GVADO. 

VOlendo  dar  principio  all'opera  di  quefta  arte  ingeniofa  che  è  di  grà 
de  vtile  &  beneft'cio3gliè  neceflario  dichiarare  alcune  particolarità, 
come  èche  ognuno  generalméte  fi  elegge  Tempre  la  uia  più  facile  in  ogni 
•-eflercitiOjCV  non  guaida  di  operare  tanto  iufto3pur  che  fi  iàtisfi  hauerc  la 
utilità  de  Fopera  fiia,doue  di  quefto  è  neceflario  farne  mencione,aecioe.he 
i  preftanti  lettori  intendi  che  non  ho  macaco  in  quefto  mio  ordine,doue 
dico,aduenga  che  in  ogni  colore  doue  e  cupo  morello3uerdt%turchino,& 
il  negro  correte  che  quado  fi  téze  qft'  *olori,fi  doneria  darli  l'acqua  di  lu 
•me,&  hauerli  un  certo  n'fpetto  che  il  più  delti  fetori,  &  fi  potrà  dire  rutti, 
fugono  qft'osrdinc,  rifpetto  a  tépo  &  fpefa ,  ma  che  di  fubito  ricorreno  al 
guado  per  tenir  più  breue  ftrada  &  più  facile,ne  non  curano  di  tati  rifpet 
ti  di  purgare  o  cafchegiare  li  panni  ouer  lane  cheuogliono  tergere  ne  i  dee 
ri  colori  che  intra  color  di  guado}ma  pigliano  lire,  f  oo.di guado  &  coza- 
no  vna  fina  come  porta  l'ordine,  &  fempre  U  primo  fuo  modo, uanno  al 
guado  ilqual  è  aiuto  mirabile,a  tengere  i  colori  fopradetti,rifaluàdo  il  Ho 
nado  che  ha  l'ordine  del  oricello,come  è  a  i  fuoi  lochi  deftinto  ma  accio 
che  ogni  curiofo  fi  fari  »fi,fe  uoleflero  farmi  interrogationc  come  fi  fa  que 
fto  guado  &  di  che  fi  roccara  vna  parolacce  guado  fi  fa  di  vna  erba  che 
nafee  in  Romagna^  nomafi  erba  gualda,laqual  fi  coglie  a  i  fuoi  tempi  & 
Ci  pone  in  putrifatione^come  è  il  fimo  equino  ouer  ledame  di  cauallo ,  & 
■;  come  le  condita  &  abonita  fi  fa  quefto  efFetro,  che  adimandati  guado,  & 
poi  li  agiongono  le  temute  nominate  di  fopra,come  è  cupo  morello,  uer 
de  fcuro3biauo,piu  cargo  o  màco  &C  negro  denoiandoui  che  i  maeftn  che 
compone  quefta  ce n tara  de  guado  peccano  più  tofto  in  fcarfègiare  nel  co 
lorire  che  imbriacare  accio  che  li  colori  che  cargano  no  daghi  danno  a  i 
•  panni  o  quelle  robbe  fia,o  berettc,o  lanc3o  altre  cofe.perche  più  che  fi  bo 
t  glie  li  panni  nelle  tinture  fi  rifiga  più  di  non  sbufar  lisftrazarli,&  bifogna 
!  incimofìarl»  con  i  fpaghi  alle  cimoflc,&  u  farli  quella  diligencia  che  fi  of- 
ierua  a  quefta  importancisfmiaarce  induftriofa  &  molto  difficile. 

Nota  che  q fio  ricordo  generale  per  tingere  per  l'arte  maggiore  cioè  p3 
ni  alri,&  quelli  che  defideri  che  fiano  goucrnari  co  maggior  diligctia  de  i 
:  cormmi,&  oflèrua  quefta  regola  ouer  maniera  che  il  colore  fia  apunto,co 
me  uole  ilmaeftro,  elee  come  voleil  fazo  che  uorrai.feguir  i  pàni  uera/ 


rapente  aueftirai  che  fianco  ci'rrtoiTàti  $t  auercilci  nel  folar ,  cV  ideile  càldare 
che  non  fiano  fcotati ,  sbulàti  nel  ceparli  con  ftanghe  &  nelliCatU  che  nq 
fiano  sforzati  fi  che  no  panica  il  raarcadante  ne  il  diligente  maeftro ,  de 
nel  téperar  i  colori  chexion  le  imbriaghi  ne  che  fi  macchi ,  ma  dcno  ftare 
vigili  quelli  che  uoleno  efier  ualorofi  in  quefta  arte  fopra  tutto  auertirai 
che  i  pani  che  .ti -diro  no  fiano  pofti  al  fole  perche  patifcono  aliai  come  Co 
np  {cariati  de  uerzino,de  orizellOjde  naranzato,lànguegno  cardinalefco 
&  il  tnorelfo,&  ejlli  che  per  tua  diferetione  potrai  conofeer  che  patifeano 
per  ftare  al  fole  più  &  manco  fceo ndo  l'opera  tua  qual  è  nel  buon  gouer 
no  del  diligente  maeftto  che  no  li  auertendo  può  legume  danno  incargo 
8C  uergogna,&  però  ti  ricordo  perche  ogni  giorno  lènto  litigio  di  panni 
c|ie  fono  u?endati,&  che  fono  inteteirati}quell<  che  non  pongono  la  debi 
ta  ditigentia  che  li  colimene^  che  amoro.famente  lo  aricordo  perche  non 
lo  facendo  mancharei.de  i  principàl  capi^quefto  fi  po  attribuire  al  fupe- 
riore  fi  che  il  debito  mio  è  di  infègnarui  l'ordine  che  ricerca  alla  fraterni^ 
ta,&  per  tale  mio  difeargo  faccio  da  prelente  narratione;fi  nel  purgate  gli 
ogli,chefonnojoe  i  panni  che  tenti  piglia  macchie,!!  che  i  mercanti  uen- 
gono  a  litigio  con  quelli  che  fi  fanno  le  uefte  ÒC  bifognaiatisfarli. 

.  Nota  che  a  far  boni  colori  a  i-panni  bifognatenger  co  acqua  di  fiume, 
oues  con.àcqua  piouana.jle  qual  acque  fono  miglior  de  tutte  le  altre.Per 
ogni  4.braza  di  pano  uolle  una  lira  di  gaietto.  Et  le  la  tenturanon  uiene 
bp,na  che  Ja  uolefti  retèngere^auertifei  che  ti  bi.fogna  tornare  a  tengere  co 
vn  bagno  de  uetrioloJ&:  dapoi  ogni  brodo  de  tentura  fata  la  opera  tua  S>C 
fa  Ip.uaie  il  tuo  panno,lè  non  è  bona  tinta  replica  tanto  che  uenghi  a  tuo 
«lòdo  il  colore^  notà  die  non  debi  tingere  in  loco  che  riabbi  la  careftia 
de  acqua  per  lauare  i  tuoi  colori  che  quello  te  importa  a  i.fuoi  tempi. 

:  A  tenzer  ogni  colà  che  uorrai. 

Habiate  per  ogni  lira  di  feda  ouer  di  panno  onze  una  di  lume  de  roca 
Se  fatela  desfar  in  tara  acqua  che  fia  fuffìciente  a  tenir  a  molle  ditta  robba, 
e  poi  lodatilo  a  molle  cofi  per  una  notte^cV  la  marina  habiate  vna  caldara 
có  acqua  &  habiate  de  fcuotano  onze  4.  tagliato  menuto  &  fatilo  boglir 
con  detta  acqua,&  poi  fcolare  la  detta  accjua,^  bagnate  la  dettarobba  in 
la  detta  acqua  che  la  fia  ben  calda,&  cauate  poi  fora  la  detta  robba  che  la 
farà  zala^cx:  poi  a  farlo  deuentar  pel  de  lion  ftrucolerai  ben  el  ditto  drapo 
&  poi  butate  in  detta  acqua  vn  poco  di  vitriolo^e  più  che  ne  buttate  più 
uenira  feuro  dert©  lionato^  habiate  a  mente  che  la  detta  acqua  rt©  ual- 
le  bollir  &  poi  cauala  fora  della  dctta,tenta>&  refentatelo  in  vn  poco.de 
acqua  frefea  8c  farà  tento  in  tutta  per;fettione. 

Capitolo  della  grana  ouer  Kermes  . 
ti  feff  Tatisfare  a  qllo  che  po  eflètcderFetriuo  qui  .narjetò  la  natura  della. 


grana  &  la  regione  che  produce  quella  che  c  in  più  precio  8e  il  nome 
mime  fi  li  dice  grana  da  tentori  laqual  nafee  fopra  arbufcoli  che  fanno 
quelle  pomelle  adimandare  grana  da  tenger  fcarlati,  Se  per  altro  modo  è 
adimandato  Kermes  ilqual  è  frutto  de  alcune  fermcte  ouero  rami,&  fon 
no  verghe  come  -è  il  brazzo  humano,fono  rotonde  come  la  lenticula,  le 
t|ual  come  fono  racolte  fi  poneno  a  i(ècare,5c  veramente  la  grana  de  Ar- 
menia è  nel  numero  della  bona,&  la  (ècnnda  è  de  Afia  ouero  barbarefea 
de  più  prouincic,la  terza  è  la  fpagnola:&  if  fuo  legno  è  buòno  da  farne 
foco  Se  &  ne  faleg-ne  vfuale,&  i  fuoi  rami  fono  molto  fùtili,fopraliquali 
fono  molti  grani  rdtondi,&  fi"  raccoglie  Se  fi  fècca  Se  fi  adopera  per  ten- 
gere  come  è  manifefìro  a  tutti,&  la  miglior  de  tutta  fi  è  quella  che  è  ra- 
colta  di  terra,  perche  cadono  da  fi  per  efiere  più  abonida  ,  Se  quefta  è  la 
più  perfetta  laqual  il  collegio  de  medici  adimandano  galla  tes  Se  la  fècun 
da  de  Soria  è  andabfi  di  Annenia,&  dopoi  quefta  e  quella  di  foria  &de 
licinià,&  la  dredana  e  quella  che  viene  de  fpagna,&  queft'è  raccolta  in 
arbori  piccoli  Se  minor  delli  fopradetti  Se  quando  l'hanno  raccolte  mef) 
{èdano  alcune  foglie  di  quelli  arbori ,  lequal  foglie  genera  alcuni  uermi 
ouero  lumaghe,&  quefto  efèrcitio  fanno  le  donne ,  Se  quefta  fi  conofee 
al  fapore  che  è  (litico  Se  amaro,e  tiene  alcune  virtù  medicinal  oltre  la  tin 
cura  che  adoperano  i  tentori  ordinariamente  che  ièguendo  ve  derete. 

JJ^Qui  fi  darà  principio  particular  circa  a  leruirfi  de  l'opera  pet  tingere. 
A  fare  tentura  negra  de  aze ,  ouero  tela* 


R 


Ecipe  meza  quarra  venetiana  de  farina  defègala  Se  fané  leuado 
w  come  vorrefti  far  pane,  Se  fa  che  il  detto  leuado  fia  liquidoi3i  cal- 
do accio  ch/l  fe  leui  bene,&  fa  che  habbi  vno  maftello  de  fei  Cechi  in  cir  • 
éa,&  poni  dentro  il  detto  leuado  con  acqua  tcuida,.&  va  deftridando  a 
poco  a  poco  detto  leuado  rie  l'acqua,  fi  che'l  fia  ben  desfatto ,  &  piglia 
lire  75.de  mola  dura  più  fina  che  tu  poi  aggiungendoli  de  l'acqua  tanto 
calda  quato  potrai  forfore  la  mano  nella  detta  acqua  fi  che  venghi  pieno 
il  maftello,&  copri  ditto  maftello  co  vna  ichiauina  ouer  altro  drapo  che 
ito  posfi  refì'adare  o  ua  porar  ditta  acqua,  Se  fa  che  fia  iigado  ditto  drapo 
de  fa  che  la  ditta  roba  fia  mefledada  doi  volte  al  di  e  torna  a  coprir  come 
dice  di  fopia  Se  farai  coli  8. giorni,  e  falualo  poi  al  tuo  bifogno  chel  dura 
móltoifit  nota  che  come  vorrai  tenger  ti  bifogna  hauer  foglia  di  rufo,& 
allertisi  che  volendo  tenger,pogni  lira  d'aze^uer  relè  che  vorrai  t£zer, 
ti  bifogna  hauer  vna  libra  del  detto  rufo  e  mettilo  in  vna  calderola  ,  Sc- 
iatto andar  in  acqua  al  fuoco  fin  ranto  che  vogli  boiiir,&  dapoi  metti  le 
ttteaze-ouer  tele  liflandolo  con  la  mano  nella  ditta  tintura,  Se  vno  poco 


clapoi  caualo  fuora  e  sbafilo  Se  co  fi  farai  tre  fi'ade  dogn'hora  mettcdoal 
tenta  da  nunuo  come  fai  la  prima  voi  ta  cofì  tutte  tre,&  la  terza  volta  laf 
falò  vn  pezzo  detro  da  p  fe  &  dapoi  va  all'acqua  de  moladura&  leuamc* 
CO  Se  Ugnalo  co  mano  come  fefti  nel  rufo  &  fempre  menan  do  con  ouew.i 
accio  che  piglia  la  tintura  aualida,&  farai  quefto  tre  ouer  quatro  fiade  ta 
ro  che  la  venghi  bene  fecondo  il  negro  che  ti  par  che  la  pigli ,  Se  dapoi 
deftendi  fopra  vna  mazza  Se  lalfa  fugar  che  farà  fatto. 

A  fare  tentura  rafia  de  filo  aze  ouer  tela. 
Prima  rufalo  come  hauerai  fatto  l'altra  recetta  di  fopra  Se  laffalo  fugar 
Se  dapoi  piglia  onze  vna  de  braxilio  peftofottile&  ponilo  in  vno  cai- 
barello  de  acquai  ponerai  detto  tanta  lume  de  roca  spanto  fia  vna  no- 
fe,&  falla  ben  boglir  dui  hore  de  lungo:e  fe  l'acquati  pai-effe  troppo,ca^ 
uane  tanta  quanto  ti  pare  che  bafta  all'opera  che  vorai  fare ,  de  facendo 
comedi  fopra  è  detto,liffandolo  con  le  mani  ,  e  quando  ti  pare  die  hab- 
bia  bon  colore,e  come  ti  pare  che  fia  a  fegno  deftendilo  a  fugare* 
À  tenzer  tele  o  fuflagno  in  ioffo  ♦ 
tanta  foglia  de  rozza  a  pefo  quanta  è  la  roba  che  vorrai  renger  in 
roffo,&  fe  non  hauefti  della  foglia  piglia  in  cambio  de  foglia  gaietto  ta- 
to come  pefa  la  robba  pure  che  vogli  tenzer,e  poni  nell'acqua  che  fia  ta 
m  che  posfi  bagnar  la  ditta  roba,e  poni  al  foco,&  falli  trare  vn  boglio,& 
meffeda  fotto  &  fopra  la  robba  nella  caldaia,  ouero  vn'altra  ,accio  che'l 
fumo  della  cai  darà  murata  non  ti  dia  impazzo,  de  la  tela  o  fuftagno  o  pi 
gnolaro  bifogna  pigliarlo  per  li  ori,  Se  voltarlo  con  vn  battone  e  Bearlo 
nelPaccj  e  cofi  ualo  menàdo  p  mano  e  ftrucoladolo  accio  chel  fi  incorpo 
ri  nel  filo,&  coli  yoltandolo,&  beuerandolo  per  fpacio  de  doi  hore  e  da 
poi  ftrucalobene  Se  ponilo  a  fugar ,  e  la  mattina  driedo  che'l  farà  futto  , 
metti  tantacqua  chiara  al  fuoco  quanta  fu  la  prima,e  falla  fcaldar  ma  che 
non  bogh'a,ma  che  la  vogli  bollir,&  habbi  vn'altra  caldaia  nellaquale  fa 
rai  disfar  la  lume  che  ti  conuien  metter  con  l'acqua  fopraditta  ,  Se  torrai 
lume  de  roca  cruda  onze  vna  e  meza  per  ogni  lira  de  lauoriero  che  vor- 
rai tezer,e  come  la  farà  disfatta  mettila  nell'acqua  fopraditta,  Se  hauerai 
meita  per  boglir,e  piglia  il  tuo  lauoriero  Se  menalo  per  mano  ftado  nella 
ditta  acqua  lumara  e  fa  cofi  come  fedi  con  il  gaietto  ouero  il  rufo,e  fatto 
che  fatàquefto,torrai  onze  vna  e  meza  di  verzino  per  ogni  libra  del  tuo 
lauoriero,e  prima  fa  chel  fia  tagliato  menuto  come  fi  folita,  e  mettilo  in 
acqua  fortisfìma  fatta  di  caicina,tinta  quanto  fi  puo,e  moglia  il  verzino 
in  vn  cadino  per  fpacio  di  mez'hora  Se  poni  altra  tant'acqua  freka  al  fo- 
co com'è  detto  di  fopra,  e  quando  l'è  per  bogHr  cauane  tanta  acqua  che 
posfi  intemperar  la  goma  arabica  la  qual  uol  eifer  vn  terzo  de  onza  per 
©gn'onza  di  verzino,e  poi  getta  il  verzino  al  foco  nella  ditta  acqua  che 


e  per  boglir>&  falla  bogii'r  per  fpacio  detin'hora  e  meza/  fè  uorrai  concr 
fcer  fel  fàra/ottOnbuttane'uh  poco  fòpra  l'ongia  &  fe  non  cade  farà  co  tto, 
&  fè  la  cade  fallaboglir  ancora  tanto  che  la  uenghi  a  fegno,  Se  poi  li  but- 
ta dentro  la  goma  disfatta  e  diftemperata,  Se  fallo  trar  un  boglio,  Se  chel 
parolofìa  coperto  fèmpre  perche  l'ande  ria  in  fumo/  poi  leualo  dal  foco 
e>  lattalo  forarle  chel  ila  affettato  tato  che  dia  zofo,  Se  ueghi  chiaro,&  da 
poi  poni  altretant'acqua,come  di  fopra  da  prima  facefti,  Se  quefta-aia  fo-  ' 
pra  il  refìduo  del  uerzino  che  fera  reftato  a  fondile  cofi  tant'acqua  calci- 
nara,come  metterli  nel  uerzino  in  moglia  Se  fallo  boglir  p  fpacio  di  me- 
za hora/  poi  tratto  il  più  chiaro  fallo  ripofar  primaj&  qui  rn  etti  detro  il" 
tuo  drappo  ouer  Aiel  che  uorai  tezer,&:  con  il  legno  liffando/ioe  mena 
dolo  per  mano  molto  bene  per  fpacio  d'un  quarto --d'orai  Se  poi  caualo  ì 
fora  Se  difendilo  bene/  poi  ua  compartendo  la  prima  acqua  uirginea  co- 
la fecoda  che  uenghi  per  mità  a  confumarfi,&  noie  efTer  tiuida,&  ben  cai' 
detta/  dÌflendendoli,&:  menandoli^  {Incoiandoli  molto  bene/  poi  ca 
lialo  fora,&  aprilo  bene,& Cel  ti  par-effe  fufficiente  torrai  un  poco  fecodo 
che  ti  farà  bifogno  di  quell'acqua  calcinata  dentro, &  uallo  ben  difteden 
do  dentro,&fel  fuflè  bello  no  lo  metter  più  dentro  perche  lo  imbriagare: 
fti,&  dapoi  flruccalo,&  sbattilo,&  fugalo  a  l'ombra,  e  dapoi  dalli  el  ma: 
gano,&  uenirabet  lauoriero. Nota  chel  pignolato,ouer  fuflagno,o  bonr 
bafìna,uolè  effer  prima  che  li  faci  cofa  aleuua^ben  lanata  in  acqua3&  flro.' 
pizzatOj.Sc  futto  auanti  che  tocchi  la  tintura,Sc  farà  fatto» 

A- fare  tentura  negra, 
un imftello  d'acquarne  fè  conza  i  cnrami,&  un  buon  cadtnello  dè 
moladura  frefeache  ila  •  fiata  fot  tota  mola,  Se  fa  boglir  per  fpacio  d'una; 
bora/  continuandò,&  meifedando  al  foco  accio  che  non  fs  attacchi ,  dà) 
poi  io  metti  in  un  martello  dentro  un  bono  cadinello  d'aceto  forteto  piU; 
o  manco  fecondo  che  te  pare, Se  dapoi  coprilo  molto  bene,&  meffeda  o- 
gni  giorno  due  ouer- tre  uoke.Poi.quando  uorai  tenger  torrai  tata  foglia- 
quanta  la  roba  che  uorai  tengere  a  pefo,&  fe  no  hauefli  foglia  in  loco  di. 
foglia  tanto  galètto,&  fa  chel  fia  il  terzo  del  pefo  della  fogliaj  cioè  la  ter. 
za  parte  del  pefo  dèi  lauoriero  che  uogli  tenzer,fì  come  ti  disfi  nel  rollo.» 
Se  qui  dentro  metti  quello  che  uorai  tenger,&  naenalo,&  uoltalo  per  fpa, 
ciò  de  un  quarto^Tora/  poi  (Iruccola fora  con  dui  barioni  molto  forte 
de  dapoi  torrai  del  bagno  che  ènei  martello  o  uoi brento  dico  del  chiaro 
Se  mettilo  in  un  uafò  ouer  caffa  fcoperta,e  menalo,  &  flramenalo,lifTau» 
dolo  Se  ftruccolandò  fuora  per  fpacro  d'ùn  quarto  d'ora,  Se  dapoi  cau* 
lo  fora  Se  fa  cofì  tre  o  quattro  fiade  d'un  in  l'altro/  dapoi  laualo  in  l'ac- 
qua correte  nel  canal  come  fi  iblita  nella  noflra  citta,sbatfcdolo,fì  che  uè 
ghi  fuor  l'acqua  negra^  rimaghi  bello/  poi  mettilo  afugar,,&  come  te. 


fattoci  non  ri  par  bello ,  fa  come  haùeti  intéfo  di  Ibpra  tato  che!  ueg  hi 
'beWo^Sc  fe  ti  parefle  chelftefle  bene  poni  al  foco  de  l'acqua  tata  che  bafti 
perii  tuoTauorier,&Fe  fofie  una  pezza  de  tela  de  .io,  brazza  ponili  me 
zo  quartato!  o  di  femola  &  falla  trare  un  boglio,e;poi  cauane  il  chiaro, 
1  e -por tonti  mezo  gotto  d'oglio, E  mettili  unacazzadi  lisfia  forte,  de 
sbatti  infieme  poi  getta  ogni  cofa  nella  ditta  acqua  calda,  e  lifla  la  tela  o 
:  altro  lauoriei  p  mano  molto  bene  p  fpacio  d'un  quarto  d'hora  ,  poi  Io 
caua  fora  E  metti  a  fugare  madala  almagano,e  k  le  aze  n6  uole  maga 
•no5e  coli  fè  po  teger  il  bocafin,fuftagno  o  pignolato,.&  cefi  il  pano  be 
lettino  dalla  coza  in  fora,&  coi!  le  pelle  camozzade  p  ogni  modo  eccec 
to  che  uoleil  bagno  tiuido,e  no  troppo  caldo  p  che  fi  guaitaria,  &  fi  da 
tre  uol  te  la  reta  per  ogni  teta,&  fi  afeiuga^e  la  terza  uolta  quando  fono 
quafi  fucte  bibgnaftropizzarle  ouer  ftrucolarle.Nota  che  fia  che  coza 
fi  uogliabifògna  dargli  loglio  con  una  pezza,&  reuoltare  la  ditta  pelle 
in  ruodolo  fi  che  l'oglioionzi  p  tutta  la  pelle'menado  bene,&  no  ftruc- 
. colar  l'oglio,&  dapoi  queftO^i  darai  lo  fèdo  per  ongerla,&  farà  fatto» 
A  fare  tentura  beretina  per  ogni  colà, 
uitriol  Romano  onze  3, e  gaietto  onze  3  .  tato  de  l'un  quato  de  l'ai 
tro,e  fa  boglir  le  dktexobe  in  ta t'acqua  che  bafti,&  uà  alitando  fia  fufta 
gno  o  tela^una  pezza  alla  uolta  da  per  fi,  e  poi  come  le  boglito  da  tre  o 
Quattro  bogli  cauala  caldara  dal  foco&  caua  cadauna  pezza  da  per  fi, 
come  è  ditto  piano, accio  che  nò  fe  torbidi,  et  torai  la  pezza  che  uorai 
«tenzere  &  mettila  nella  ditta  acqua  de  uetriolo,e  gaietto  &  reuoltala  in 
'torno  pigliadola  p  li  ori,ecofi  farai  tre  fiate,&  cofi  nel  galetto  ÒC  quefto 
•iazo  al  cotrario  p  dare  ad  intender  che  fi  può  fare  in  un'altro  modo,  8c 
nota  che  il  bagno  del  uetriolo  è  bianco  &  chiaro  come  criftallo  per  fpa 
ciò  de  un  quarto  d'hora.Nota  che  il  fuftagno  Se  il  panno  de  lana  uuole 
-eflèr  fèmpre  bagnado  auanti  la  tentura  accio  chél  pofla  eflèr  teto  equal 
mente, e  poi  fi  manda  alla  tentai  la  tela  e  le  aze  la  tela  deuefi  mandare 
*al  mangano  &  fi  fuga,fpecialmente  le  raflè  . 

A  fare  panno  o  berette bianche  che  foflè  1  ofègne  de  Bortholamio 

de  Andrea  da  Milano  . 
Che  per  fpado  di  tempo  foflè  fmarrido  il  co  lor  &  foflè  brutto.Piglia 
l'I  panno  lauado  e  purgado  come  foflè  da  cimar ,  &  fa  che  habbi  biacca 
^rhe  fia  bona,&  ualla  fregando  fopra  il  panno  fsutto,&  sbattendo  con  un 
baftone,&  riuoltandolo  bene  infieme,&  fcolalo  bene,e  poi  garzalo  ,  & 
cimalo  e  uenira  bello  e  biarico,&  pieno  de  pelo 

A  far  tela  uerde  ♦ 
Prima  per  farla  più  feuraomaco  feura  in  quel  arnafoifleflb  fè  da  piu 
&  màco  color,&  nota  che  r>  ogni  pezza  torat  un  terzo  de  foglia  de  cor 

B  ij 


niola  ouero  lire  ij.  de  herba  gualda  &  fa  boglir  in  tanta  acqua  che  baiti 
per  la  tua  opera,e  mera  tanta  robba  fè  uorrai  tenger  pelle  per  ogni  quac 
tto  pelle  de  vn  badil  de  cenere  recotra  ouero  lume  de  fezza  ,  Se  nieflèda 
bene  8c  fa  ftar  fèmpre  la  herba  (otto  &  fa  boglir  per  quattro  bore  al  man 
co,e  dapoi  cauali  il  foco  cazzala  in  acqua  fredda  delqual  per  ogni  trema 
ftelli  de  bagno  piglia  onze  mezade  verde  rame  diflbluto  in  vna  bozza 
&  dapoi  gittalo  nel  bagno  8c  meflèda  con  vn  legno,  e  dapoi  poni  la  tua 
tela  o  quello  che  vorrai  tenzere  menandola  per  mano  e  lilTandola,  nota 
che  ogni  diece  brancate  de  herba  voi  la  meza  pala  de  cenere  ,&  nota  fe  la 
fera  tropo  gialla  aggiongi  vna  onza  de  uerde  rame  per  ogni  uolta» 
A  tenzer  panno  negro  . 

.fy  vitriolo  Se  feorza  di  onaro  5c  coponi  inileme  Se  fa  che  fe  incorpori 
&  di  quefta  miftura  farai  ftrato  fopra  il  tuo  pano,  che  fìa  alto  trededa  di 
qfta  miftura,&:  dapoi  fa  che  babbi  fcaglia  di  ferro,e  cofì  ponerai  vna  ma 
no  di  qlla  miftura  &  vna  man  di  quefta  fcaglia  di  ferro,  5c  dice  l'autor  di 
qfta  recetta,che  fi  die  fare  rimile  al  cafo,come  fi  cozale  lafagne,e  qfto  chel 
fia  per  la  terza  parte  di  quelle  due  mi  (ture  (òpradi'tee,  e  le  altre  due  parte 
che  fia  acqua,fì  che  vadi  alla  fornita  di'  quel  vafo  doue  farà  quefta  miftu- 
ra,e  quefta  die  ftar  per  zorni  24.  in  cSpofi  rione,  5c  dapoi  trazerai  quella 
acqua  &fàluala,e  dapoi  remetti  tutta  quefta  acqua  cherimanera  per  altri 
quattro  zorni  pur  al  iòpradetto  modOj&  cauala,e  cofl  vn'altra  fiada  re^ 
mettila  5c  falua  quella  fezza,pche  la  fera  bona.Item  tenzi  con  il  gaietto, 
come  e  ditto  di  fòpra  alle  altre  recett2,&  quefta  bona  tfntura,&  fè  uorrai 
tinger  panno  de  lana,tengi  che  la  miftura  fìa  calda,e  fè  uoi  tenger  tela  uo 
le  eflar  fredda,&  quello  che  rimane  non  lo  gettar  uia  ,  perche  farà  ottima 
per  tenger  per  l'auenir^perche  le  meglio  che  non  è  la  prima. 

A  tenger  pignoladi  ouer  fuftagni,e  telaio  azze  in  negro. 
3  Prima  ingalla  con  il  vitrio!o,&  pigha  tata  acqua  gomata  che  baita  & 
fa  colar,come  la  comeza  a  bogliremerti  detroil  vetriolo  e  fa  che  boglia 
per  fpaci'o  de  doi  mifèrere,&  leuali  il  foco,&  metti  a  rafredar,e  dapoi  po 
ni  al  foco,  &  fa  che  habbi  il  tuo  pignolado,fuftagno  o  tele,che  babbi  bo 
glito  con  il  galetto,&  cofì  al  foco  che  fìa  caldo  co  il  uitriolo,  meffeda  co 
la  mano,come  fi  fa  quando  fi  Iaua  vn  panefello  uoltando  nella  ditta  tiri 
tura  menandolo  per  mano,&  ftruccola,e  dapoi  rinoua  il  bagno  in  acqua 
gaietta  due  e  tre  upIte,tanto  chel  uenghi  bello  a  tuo  modo ,  fi  che  ueghi 
fecondo  che  ti  pare  alla  tua  difcrettione,cheI  fìa  bon  colore» 
A  far  acqua  de  grana  perfettisfìma. 

Piglia  uin  bianco  todo  e  bono  e  mettilo  in  una  pignata  uidriata  Se  po 
neli  onze  i.de  uerzino  bono,&  vna  dragma  de  grana,&  falla  boglir  tan 
to  che  cali  per  mita,e  quando  che  le  beri  cotto  tu  li  metti  tre  quarti  de  ori 


re  de  lame  de  rocca,  &  un  quarto  de  lume  de  piuma  cioè  fior  di  pietra.* 
&  qfta  cofa,fa  chefia  pofta  al  foco,e  mefléda  bene  tanto  che  fi  diflòluaet 
che  fiano  ben  rifolute  iniieme  tutte  le  ditte  lume ,  e  fa  che  fiano  perfetta- 
mente poluerizati  fottilmente,e  colali  con  vna  pezza  de  Uno  frittile  e  pri 
ma  che  coli  le  ditte  cofe,bagna  la  pezza  con  vn  poco  de  nino  bianco,  fi 
che  la  ditta  pezza  no  receua  troppo  della  ditta  acqua,e  prima  ftrucola  la 
ditta  pezza  che  Cara  bagnata  de  uin  bianco  accio  fia  più  perfetta» 

A  fare  un  bel  uerde*. 

32  uerderame  e  mafenalo  lottile  6c  limatura  de  rame  e  mefléda  infreme, 
e  metti  quefta  robba  in  un  uafo  di  rame  ,  e  bagna  ditte  robbe  con  aceto 
forti s  fimojnelquale  uole  eflfer  vn  poco  de  fai  armoniaco  refoluto ,  &  vn 
poco  de  lume  de  rocca  e  falgieme  e  metti  in  lo  ledame  caldo  con  la  fua  pi 
gnata  de  rame  e  frega  ogni  di  le  preditte  colè  con  lo  aceto  e  farà  bellisil- 
mo  uerde,la  limatura  uuole  eflér  lire  una  e  meza,&  il  uerderame  lire  sue 
tanto  aceto  che  ti  facci  giorni  if .  e  tenendo  lo  fopraditto  ordine  ogni  di 
una  fiada  menando  con  un  baftone ,  &  hauerai  un  buono  &  bellisfimo 
uerdc,  e  ti  feruirà  a  fare  che  opera  uorrai  e  quanto  tempo  uorrai . 
Acqua  ouero  maeftrache  tenge  ogni  coià  che  uoi3  mettendo 
dentro  acqua  forre  de  calcina  . 
Prima  fa  un  capitello  in  quefto  modo  come  è  qui  fotto  * 

152  acqua  communa  prima  parte  meza 
Vrina  humana  parte  meza 

Aceto  bianco  forte  parte  meza 

Calcina  ui'ua  parte  una 

Cenere  de  rouere  parte  due 

Oropigmento  parte  meza 

Tutte  qfte  cofe  fa  boglir  fina  che  cala  la  terza  parte  faqual  acqua  in  un 
{acchetano  farai  ftilar,ouero  una  lingua  canis  de  feltro  laqual  maiftra  fai 
uerai  al  tuo  bi  fogno,&  in  quella  acqua  metti  lume  de  rocca ,  &  lume  de 
fezza.Et  quando  uorrai  tenger  in  un  color,piglia  di  quel  color  che  uor-~ 
rai  operar  e  mefleda  co  di  quefta  maiftra,  e  metti  détro  quello  che  uorrai 
tczer,e  poi  fa  boglir  al  foco,e  quefto  farai  in  un  uafo  di  uctro,e  poni  que 
(ho  uaiò  fotto  ci  ledame  de  cauallo  per  f  .zorni  o  piu,&  quefta  tentura  in 
perpetuo,  &  lappi  chefè  tu  li  metterai  dentro  minio,diuenterà  roflb,  & 
cioè  fcarlatto  e  fe  uorrai  uiolato  ponili  uirginio  e  cofi  d'ogni  altro  color, 
A  fare  acqua  per  tenger  in  ogni  colore  che  tu  uoi, 
uerde,giaIlo,negro,  roflòjUiolato  &c. 

i$2  uitriol  Romano,lume  di  piuma,ouero  lume  fcagliolat  Sai  armonia 
go.quefte  uol  eflfer  lire.z.  Cinaprio  lire.i. 


Éc  Fanne  acqua  per  lambì  co  Se  faina  la  dieta  acqua,e  quando  uoi  co» 
lor  rollò  piglia  de  la  grana  Se  falla  in  poluere  furile  Se  media  nell'acqua 
fopaditta,&  poi  poni  il  ditto  color  nella  ampolla  sbattendo  bene  ditta 
ampolla  accio  che  fi  incorpori  bene  il  color  con  Ia'maeflia,e  dapoi  ten 
gi  quello  che  uorai  nella  carne,ne  mai  fi  partirà  el  ditto  colore  .  Et  cofi 
potrai  tenger  ogni  altro  colore  che  uorrai  tenendo  quello  ordine,&  co 
iì  hauerai  che  tentura  a  te  piacerà . 

A  fai*  acqua  che  cenge  negro» 

i^uitriol  Romano^onze^.goma  Arabiea,onze 3.  galla  lire  i.Iume-de 
rocca,cnze3.p'halernrjJonze  8.  «j 

A  far  acqua  negra. 

i$>  fugo  de  feorre  de  nofè[frefche,fugo  de  pomi  granati  goma  Arabi" 
ca,de  tutte  quelle  tre  cofe  onza  meza,vitriol  Romano^onze  i»  Et  lain- 
bica,&  farai  acqua  negra. 

A  far  azeruzene. 

1*2  vna  ingheftara  d'aceto  fortisfimo  biacooneflò  in  un  uafò  de  rame, 
Se  metti  detro  pecci  di  ferro  rugene  Sciattalo  al  fole  per  qualche  giorno, 
Se  dapoi  cauane  i  ferri,&  metti  dentro  un  quatrin  de  lume  de  rocca,& 
guarda  pefta,e  mettila  fopra  la  cenere  calda,  &:  poi  bagna  dentro  le  aze, 
Se  mettile  a  fugar  a  l'ombra, e  coli  farai  tre  fiade  bagnando  &  fugando , 
Se  poi  mettile  a  boglrr  per  mez'lrora.&:  dapoi  cauale  fuora  de  nò  lo  fìxuc 
colar,ma  laflalo  fugar  cofi  giozzando  da  fua  polla  ail!ombra,&  poi  mei 
:ti  ditte  aze  infra  due  pezze  &  mettile  in  lifia,&  poi  hualo  in  acqua  fre- 
fca  de  fallo  «fugar  a  l'ombra  Se  farà  fatto  in  tutta  perfettione, 

A  fare  acqua  de  uergino  notabi  le,  che  non  fi  guafla  mai  . 

32  uergino  rafiato  futtile,onze  i.acqua  comunalire  i.cola  de  pefee, 
onze  meza,lume  de  roca,onze  2.  Iaqual  acqua  fi  mantiene  molti  anni, 
&  metti  a  moglia  le  preditte  colè  nella  ditta  acqua  per  tre  giorni,&  poi 
falle  boglir  in  una  pignata  uidriata,&  falla  flar  coperta  tantoché  la  cali 
ia,  mittò,cx:  uenirà  uergino  perfettissimo. 

A  far  uergino  pei  fettisfimo. 

filino  garbo  bianco,onze 2. uergino  rafchiatOjOnze  i.lume  de  rocca 
quanto  vnacaftagna,grana  quanto  una  noce,&  fa  boglir  tanto  die  calli 
de  tre  parte  una,&  piglia  un  fachetto  carola,  e  poi  metti  al  fole  Se  ogni 
4»giorni  coMo,&:  fa  cofi  fina  a  uinti  di,&  piglia  tre  parte  di  uergino^ 
vna  parte  de  goma  disfatta  in  acqua  e  metti  in  una  impoletta  e  fallo  flar 
un  &i3Se  poi  fallo  Colar  in  un  altro  pererto,e  fa  cofi  tre  fiade. 

A  far  l'acqua  decorna  . 

9>  una  ampolla  piena  d'acqua,&  poni  dentro  quartini  3.  de  goma  ara 
bica  Se  fa  boglir  tanto  che  cali  el  collo  della  ampolla. 


A  far  uergino  bono  fu  altro  modo . 
'       acéto  for  Jsfimo  biaco,e  mettilo  in  una  ampo  lla,lume  de  roca  qua 
to  è  due  nuce,e  trida  molto  bene,e  metti  in  quefto  aceto  et  mefleda  fpef 
fo  per  alcuni  giorni>et  dapoi  tonai  unapignata  uedriata  emetteli  Tace 
co  et  metti  ancora mez'onza  di  goma  Arabica  et  torrai  del  uergino  raf 
feto  con  il  uetro,et  mettilo  in  quefta  pignata  et  fa<lo  boglir  tanto  che'! 
cali  laterzaparte,equalcofade  piu,et  colalo  con  una  pezza  et  falnalo 
in  una  fcudella  uidriataet  lattalo  ripofar  alquàti  giorni^  epoi  adopera 
f  oal  tuopiacer  ecfaraperfetiisfimo. 

Tentura  negra.  . 

152  fcorci  d'oui  in  quatita  e  falli  bollir  in  acqua  chiara, tato  che  cali  la 
mittà,e  dapoi  corai  forai  fcorci,&:  ritorna  l'acqua  al  foco,  e  piglia  lima 
tura  di  ferro, &  molatura  de  mola  galetto/i  che  quefte  robbe  frano  on 
re  i.lume  de  rocca  onze  meza,goma  Arabica  lina  fortisfima  ,  e  urina 
vmana,  fi  che  da  la  goma  all'acqua  ila  due'onze,&  fa  boglir  che  cali  la- 
«uta30£  quefta.  è  bona  tintura  negra. 

Negro  bellisfìmcn 

i$ì  litrigerio  ben  poluerizato  fopra  il  marmoro  calcina  uiua  no  eftm 
ra  e  ponila  in  acqua  communa  per  porcione,&: fa  negro  bellisfimo.Itc 
latrigerio  aureo,liila  fortisnma,e  fa  boglir  quello  che  uoi  dentro,  &  fa* 
rà  negro.Item  litrigerio  d'argento  un  terzo,  &  calcina  mua.lire  2.  &  fa 
boglir  in  acqua  e  fa  negro  belli  >  fimo-. 

Negro  bellisflmo* 

grosfl  de  perfeghi  (enza  mandole,e  brufali,e  fa  di  quella  cenere  &  di 
ftempera  con  oglio  de  Uno3&  farai  boglir  quel  che  uonai  dentro  ueni 
rù  negro  belli  snmo. 

Negro  bellisflmo. 

3?  galla,fcagha  de  ferro,fal  comun, terra  flgillata,  vitriol  Romano  3 
garofalijferetto  de  Spagna,piombo  limato . 

Negro  bellisflmo» 

1^  oglio  dolce  lire  I  .galla  iftriana  lire  meza,e  poni  in  una  padella,  tat 
to  che  la  felzi  e  che  ita  crepada:&  dapoi  cauala  forae  ponila  fopra  una 
muoia  d'albedo  per  tre  giorni,acciò  chef!  fughi  ben  ,  e  poi  pefta  in  un 
mortaro  che  ila  poluerizata,&  poi  piglia  uitriolo  Romano  lire  mezar 
feretto  de  Spagna,&  Archenda,  onze  i.Sal  comun ,  onze  3.  uin  negro- 
guanto  uoi  et  fa  boglir. 

Negro  bellisflmo* 
3*  acqua  piouana^lire  meza,litrigerio  aureo,h'trigerio  d'argento,  li- 
re 2. cenere  de  rouere,et  fa  boglir  fin  che  calla  la  mitra,  et  goma  Arabi 
ca  dentro/ 1  fa  negro »• 


Negro  belli  sfimo* 
^tintura  de  caIigheri,inchioftro,Iume  de  rocea,oglio  comuni 
Negro  bellisfimo . 
borafo,i  adice  de  ruta,goma  Arabica,cenere  de  ceruo,&  lifia,  ouer 

acqua,fi  che  batti* 

Negro  bellisfimo . 
^  falnnriOjiikriol  Romano,  &  lambica,  l'acqua  che  ufciru  farà  negro. 

Colori  magiftrali. 
Fa  boglir  in  aceto  fugo  de  faluia,il  zallo  con  zafaran,roflb  con  cena- 
prio,uerde,con  uerde  rame . 

Negro. 

^  acqua  de  foglia,calcina  uiua,  e  mefleda  infieme >  ÒC  fa  boglir  quello 
che  uorrai,che  uenira  negro. 

Acqua  che  fa  la  carne  negra  . 
32  fai  armoniaco,  goma  Arabica,onze  meza,acqua  comuna^bocal  me 
zo,e  fa  negro:&  a  lauaifì  ua  uia. 

Negro, 

32  gaietto  pefto,  lire  una ,  uitriolo  onze  3.  folpharc  uiuo  onze  C.  liiìa 
forte  onze  n.faua  piccola  fa  boglir  &  lauati  con  quella  acqua  ÒC  andara 
uia  il  negro. 

À  far  color  negro  , 
i^  limatura  d'azzale/corci  de  pomi  granati,lume  de  rocca,  brafilio,& 
tutte  qfte  colè  uole  effere  boglite  in  aceto  fortissimo  fin  che  cali  il  terzo. 
Acqua  da  far  roflb  in  panno. 
152  oro  pigmentOjOnze  i.uitriol  Romano,onze  4.Cenaprio,  onze  6 .li 
matura  de  ferro,onze  4, &  ogni  cofa  metti  a  lambico  ,  e  fanne  acqua  che 
farà  rolla  &  finisfima . 

Negro  mirabile , 
feza  d  oglio,del  calizene  de  forno  lire  i.fcorze  de  nofe  uerde ,  onze 
4-e  come  ti  uorrai  far  negro,bagnati  Con  quefta  acqua,  Se  latta  fugar  che 
parerai  un  faracino.il  rimedio  litrigerio  d  argeto  onze  6  .  falnitrio  onze 
i.ial  armoniago,onze  4.  acqua  de  fai  comun  ,  onze  4  .  aceto  forcisfi-- 
mo,lire  1.  Et  metti  ogni  cofa  in  una  pignatta  a  boglir,&  come  ti  uorrai  fai' 
netto,lauati  con  quefta  acqua,&  fubito  audara  uia  la  tenta. 
Tentura  negrisiima  general. 
1^  gaietto  Iftriano,uitriol  Romano,feretto  de  Spàgna,molatura  de  fef 
ro,fugo  de  feorci  de  pomi  granati,  fugo  de  feorzi  de  nofe,fezza  de  oglio 
de  lin,oglio  Comun,acqua  de  foglia,folphare  zalo,  litregerio  d'argento  , 
cbporofa,capitelIo  da  tentori/alemo^aceto  fortisiìmoatintura  de  galet/ 
to^inchioftro  fino,zalaminà. 


A  Fare  ace  rugene? 
iji  la  feorza  de  pomi  granati,  feorze  de  naranze  Mècche,  calizene,  &  fz 
boglir  co  vn  poco  de  lume  de  rocca,quanto  può  eflèr  una  nofella,tn  vna 
pignatella,&  >n  quella  tentura  fa  boglir  le  tue  ace^Sc  fera  fatte. 

A  tenger  ace  negre  ♦ 
152  vn  poco  de  galla  rotta,  laflala  boglir  in  vn  pignatmo  con  acqua  & 
come  l'hauerà  boglito  vn  poco^caua  uia  tutta  la  galla,&  metti  dentro  al 
tro  tanto  uitriolo  Romano,quanto  fu  la  galla,&  vn  poco  de  gema  Ara 
bica,&  dalli  vn  boglio,  de  merti  dentro  le  tuz  ace ,  &  laflà  boglir  un  po- 
co 8c  hauerai  bon  luftro,&  negro* 

A  tenger  ace  in  bercttino  • 
t$i  la  fopraferitta  robba,  de  quanto  voi  metti  dentro  la  mittà  acqua  8c 
più  e  manco,fecondo  che  uoi  chiaro,o  fcuro,&  più  beretino,o  manco,5c 
faboglir  le  tue  ace:et  fera  beretine . 

A  fare  i  fondi  de  berette ,  rosfw 
1^  vna  caldaia  di  acqua  chiara,&  ponila  al  foco,  &  metti  dentro  tan- 
to leuado  di  quello  che  il  fa  il  pane,quanro  fia  vna  bona  noce;  Se  vn  bi- 
chier  di  aceto,&due  brancare  di  femola,&  laiTa  trar  vn  boglio,  Se  dapoi 
metti  quefta  acqua  in  vn  martello  che  li  fia  altra  tanta  acqua  ,  &  lafla  ftar 
a  repoflb  per  14.  fiore  ,&  poi  tonai  in  una  caldara,meza  d'acqua  forte  de 
tentori  Se  lai  tra  mera  di  acqua  chiara,&  merti  a  boglir,&  tante  onze  de 
lume  quanto  fono  apefo  lire  de  berette  de  grepola  la  mitta  mancò  che  la 
lume  de  rocca,&  fa  boglir  hore  vna  e  meza,&  per  ogni  meza  lira  de  lu- 
me metti  vna  lira  de  granzuoli,&  i  granzuoli  ua  infieme  con  la  lume,& 
fa  boglir,&poi  tira  fora  i  fondi  delle  berette,et  falli  lauar  in  vn  poco  de 
acqua,cioe  la  terza  parte,&  poi  mettili  al  foco  con  le  berette  dentro  ,  8C 
farle  boglir  dentro  pian,quello  che  boglie  nel  calderel!o,ouer  parolerto, 
cioè  goma,e  granzuoii,&  fa  meflèdar  bene  che  no  fi  fcotti,&  che  fè  incor 
pori  il  color, Se  meflèda  nella  caldiera  Se  lana  boglir,&  guarda  fe  le  trop 
po  feuro  o  troppo  chiaro/el  ièra  troppo  cargo,  mettili  un  poco  di  fauo- 
ne  trido  con  un  poco  de  lame  de  fezza  in  acqua  calda.  Nota  che  la  lume 
de  fezza  carga,argento  virerò  fublimato  ,  lèi  boglie  carga ,  iènon  boglie, 
fchianfle,il  gaietto  Iuftra  In  acqua  non  troppo  calda,&  tirali  fuoradi  ìu/ 
bito  che  metti  dentro  le  (op;  ;d  tte  cofe^la  lume  di  fezza ,  carga  in  acqua 
calda  poco. 

A  fare  berette  negre. 
A  dodefè  lire  de  beretre,ua  un  a  lira  de  galla  uitriol  Romano,  lire  vna 
emeza,goma  Arabica.onze  una  e  m  za, &  a  berette,lire  100  galla  &ui 
triolo  lire  io.meza,e  meza  goma  Arabica  ,1/rc  vr.a,&  che  boglia  infieme 
unrhora  de  meza  con  le  bermele  k&tòtié  con  vn  Lattone  ipefib  quando 

C 


che  boglieno  forte^  dagli  foco  ripofato,ouer  teperattv  che  le  iti'a  larghe? 
Se  come  han  boglito  vn'hora  e  meza  con  la  gala  tirale  fuora  del  caldai  o 
Se  mettile  in  vna  corba  a  fcolar  Se  fuentolale  fina  tanto  che  mudi  l'acqua 
della  caldaia  Se  metti  in  quell'acqua  le  berette  Se  fa  foco  fotto  \  Se  me  tri 
per  ogni  n.Iire  vna  e  mera  de  vitrolo,  e  come  la  caldaia  fta  per  boglir, 
metti  le  berette  dentro  Se  falle  trar  doi  bogli  Se  meflèda  come  da  prima, 
e  poi  torrale  fuora  e  mettile  in  vna  cefta  a  colare  Se  dapoi  canale  fuora  Se 
uentolale  come  da  prima  ,  Se  in  quefto  mezo  che  fi  rafredano  aggiongi 
acqua  nella  caldaia  eia  bon  foco  8>C  aggiongi  meza  lira  di  vitriolo,<3<:  fì> 
na  tanto  che  fi  sfredifeano  fa  fcaldare  ditta  acqua  Se  uitriolo  con  del  fa^ 
uon  trido  ouer  raflato  Se  meflèda  le'dìtte  berette  in  quell'acqua^  Se  fè  gli 
vo  i  dare  odore  mettiui  un  poco  de  Ireos. 

A  fare  ace  roflè. 

Bifogna'vn  di  auanti  che  vogli  tengcrle  tuore  vn  paiolo  d'acqua  chia 
ra  Se  vn  poco  de  leuado  Se  vn  poco  de  piombo,' Se  vn'onza  de  farina  de 
Amito  Se  fali  trar  vn  boglio,&  lafla  ripofar  vn  di  Se  vna  notte  Se  torrai 
quella  più  chiara  in  vna  pignata  mezana,  Se  per  ogni  lira  d'ace  va  tante 
robbe,cioe  onze  3. de  lume  de  roca  Se  falle  aoglir  un'hora  e  meza ,  Se  ri- 
metti dentro  di  continuo  l'acqua^ncora  gli  uole  per  un'altra  mano  4.00 
ze  di  uergino  in  vn  parolo  con  lifia  chiara  fatta  con  calcina^  farla  bo» 
glkjUn'hora  e  meza  appretto  la  pignata  &caua  fuora  le  ace  come  le  ha 
boglito  il  tempo  preditto  Se  falle  lauar  al  fiume  ,  ouer  al  canal  nell'acqua 
chiara^  poi  mettile  nel  parolo  del  uergino,&  fa  trar  un  boglio  Se  uoka 
con  un  bafton,&  caualo  fuora  Se  laualo  in  acqua  chiara^  fallo  fugar. 
A  fare  ca mifotti  berettini,ouer  tela ,  o  fuftagni. 

A  doi  camifoti  torrai  meza  libra  de  gala  Se  laflàla  boglir  vn'hora  e 
meza  Se  dapoi  metti  vna  libra  de  vitriolo  Se  lafla  boglir  un  poco  auanti 
che  metti  dentro  i  camifoti  Se  fa  che  fiano  bagnari?poi  mettili  nella  tiji- 
tura,&  anche  fi  tiene  quest'ordine  a  far  i  rouani. 

A  far  turchino, 

orifello  ouer  uioletOjChe  fi  chiama  tornexel^  che  fia  bon  e  perfetto  3 
Se  come  el  compri  fi  adimanda  orizello  o  uioletto,&  mettilo  in  un  ama 
lo  fecondo  la  quantità,^  meflèda  con  calcina  uiua,&  fe  farà  troppo  fpef 
fo  metnui  della  urina  humana ,  Se  poi  meflèda  bene ,  Se  fallo  incorporar 
bene,&  più  che  la  urina  è  uecchia,è  megliore. 

A  tenger  panniaouer  berette  in  negro.  Secreto  del  breflàno . 
i?panno,ouer  berette  a  pefo  lire  ioo.aceto  Se  acqua,  che  pefa  lire  150. 
foglia^  moladura  a  pefo  lire  ìo.gomma  arabica,lire  u 
Partisi!  inatto  modo. Prima  poni  la  foglia  in  un  caldaro,  Se  poi  mettiuJ 
l'acquaj&  I'aceto,&  meflèda  molto  benea&  dapoi  fa  buttar  dentro  il  pa- 


Ito  &  mefleda  bene,e  riuoltalo  bene,e  che  fia  coperto  d'aceto  Se  d'acqua, 
8c  fallo  boglir  per  un'hora  e  meza,e  poi  caualo  fuora  &  hflàlo  forar  ,  8c 
poi  piglia  la  moladura  e  ponila  in  vn  maftcIlo,&  mettiui  fopra  acqua,  & 
merfeda molto  bene,&  fa  a  ndar  la  foglia  de  fotto,e  la  moladura  reftara  in 
l'acqua,&  fuoderai  queh"acqua,&  mettila  nella  caldiera,  Se  meflèda  mol 
to  bene,e  pòi  butta  dentro  il  panno,&  falò  boglir  un'hora  e  meza  Sc  ìiC 
falo,e  come  ha  prefo  il  color  a  tuo  modo  caualo  fora  Se  fallo  forale  poi 
li  poni  la  gomma  arabica,&  mefléda  molto  bene,et  metti  dentro  il  ditto 
panno  per  un'hora  e  meza,e  poi  caualo,  e  fallo,  lauar  e  fugar, 
A  cauar  ogni  color  di  panni  o. altro  drapo, 

32  una  piadena  de  calcina  uiua,meza  piadenafde  cenere  di  Cerro,  8e  fa 
lifia  di  quefta  roba,&  falla  ftar  8.giorni  a  configerfi,  Se  fa  boglir  in  quey 
fta  lifìa  quel  che  uoi  infina  a  tanto  che  ti  pare  che  habbi  calata  la  mita}& 
dapoi  caua  fora  quelle  robe  che  uoi  cauarli  il  color  Se  ftrucola  bene  &  rt 
manera  iènza  quella  tintura  che  haueua  prima,  Se  poi  Iaua  có  acqua  chia 
ra,et  fe  uolefti  tengere  quefto  panno  o  altro,  pigliara  grana  ouer  biafilio 
inirabijmente  et  poi  aggionger  della  cenere,{èl  non  haueflè  operato  co* 
me  a  te  parc,et  cofi  reph'ca,et  cauerai  ogni  color. 

A  fare  uno  bellisfimo  fcarlatcino  in  tutta  perfettione. 
Prima  bifogna  olferuar  queft'ordinc  del  boglir, 

i£  per  un  panno,lire  if.de  lume  de  roea,ct  un  coppo  de  femola,e  lire  4, 
de  grepola  bianca  pefta,et  fa  boglir  hore  due  il  tuo  panno,uoltandolo  bo 
gliendolo  dognora.,ma  auanti  che  tu  Io  bogli, fallo  zappare  molto  bene, 
ce  quando  è  boglito  fallo  molto  bene  lauare  et  battere  fopra  la  zattara, 
da  dritto/ct  da  rouerfo . 

A  rozzar  il  fopraditto  panno. 

i$2  lire  zy.de  buoni  granzuoli,et  ì.quarte  de  femola,e  la  (èmola  voi  tl~ 
ter  mefla  nella  caldara  quando  l'acqua  è  tiuida,et  quando  è  pongente  et 
forte  che  infortifle  il  tuo  panno,et  dagli  Iisfi  xi,  e  mettilo  auerto  fopra  il 
caualctto.  La  roza  uoi  eflèr  boglida  con  acqua  tiuida  in  un  martello  ,  et 
incorporadi  con  quefti  maeftri,cioe  0nze3.de  gaietto  d'Ifìria,onze  ì.  de 
fen  greco,onze  <+de  farina  d'amito,et  un  bocaletto  de  aceto,onze  ì.de  ie 
nauro  pefto/atti  in  farina  tutti  quefti  maeftri,uol  efTer  incorporadi  bene 
infieme  con  la  roza ,  et  poi  quando  che  hauerai  infortido  il  tuo  panno , 
metti  dentro  q  uefìa  roza  bagnada  et  cempofra  come  è  ditto  di  iopra,et 
lafla  u^nir  fu]  bogh'rejna  che  non  bogli  pero  la  caldara  ,  et  ua  liflando  lo 
tuo  panno  per  mez'hora  uoltandolo  tre  o  quattro  uolte,et  farà  b>elh'sfl- 
mo,et  poi  fallo  forar  molto  bene,et  laflàlo  cofi  un'hora  auanti  che  fi  laui, 
et  poi  fallo  lauare  bene  et  battere  come  fi  folita  i  panni. 


A  maeltrar  il  tuo  panno, 
fcemola  quarte  i.arnnico  onze  3. lume  brufad.t  àtfZt  j.falm'cn'o,  ori 
se  j.fal  comm  in  onze  4.EC  poni  ogni  cofa  infieme  con  la  femore  poi  pi 
glia  una  conca  de  maeftra  de  lume  de  kzza^òc  quando  la  caldai  a  è  calda 
force,burra  dentro  quelle  fopraditte  colè  tutte  inlieme^  latta  Icuar  il  ho 
glio  &  dagli  lisi!  quindeci'^  fàra  bellisnmoJ&  caualo  fora  Se  ledalo  mol 
to  bene,&  Iaflàlo  un'hora,5i  laualo  poi  come  ditto  di  fopra,  Se  battilo  lè 
condo  il  fòli'to  de  l'arredi  tentori^  mandalo  alla  chioderà/  gouernalo 
&  Jhauerai  fcarla  crino  bellisfimo. 

A  tenger  panno  in  ièarlacto  bellisfimo  al  modo  di  quella 
città  di  Venecia  » 

Prima  pefa  il  tuo  panno  Se  cadauna  lira  de  panno  dalli  onze  tf.de  gra 
na  circa  a  luminarIo,per  ogni  lira  de  panno  dalli  onza  mera  di  lume  de 
roca,&  onze  i. de  grepo  bianco  ben  petto  Se  camilàco^  habbi  vna  calda 
ra,&  habbi  acqua  chiara  Se  metti  dentro  la  lume  &  lo  grepo  ,  &  fa  fotto 
buo  foco  fina  che  uole  boghra&  poi  metti  dentro  il  panno  &  fallo  boglir 
vn  hot  a  continua  con  bon  Fógo  Cottajk  poi  corrai  fora  il  pa  uno  Se  marr 
dalo  a  lauar  allacqua  che  lia  ben  correte  Se  ben  lauato  e  poi  parecchia  pie 
na  la  caldara,&  mettila  al  foco^Ói  fa  che  fla  dentro  4.fecchi  d'acqua  forte 
Se  ben  grafl~a,&  ben  pongence  infieme  con  l'acqua^  come  molerà  di  va 
ler  boglirmem  denrro  la  grana,ma  prima  fa  che  la  lìa  ben  pefra,&  come 
fauci  boglir  merci dencroCpannoySc  cufFalo^doe  ficaio  Cotto,  Se  dalli  4. 
o  cinque  lisilal  cornello,6£  poi  caua  foia  il  panno  &  falò  sfredir  "J  Se  poi 
ìo  manda  a  lauar  all'acqua  correncé,  &poi  appai  ecchia  bagno  nouo  Se 
dalli  doi  ouer  ere  bagni^cioe  con  la  fèmola.Ec  per  ogni  bagno  lire  r.  de  In 
me  de  roca3&:  dira  di.grepo,<S£feI  panno  forte  croppo  aperco,  dalli  uno 
bagno  nouo^ci oe  una'quarta  de  lèmola  fenzagrepo&  una  lira  de  arfini 
CO)  ben  pefto}&  nota --che molle  Boglir  vn  quarto  de  hoia  cialcaduno  ba- 
gno nono  con  la  femola.Item  Tel  panno  fofle  troppo  cargo  dalli  vno  ba 
gno  nouo  con  la  lèmola  fenza  grepo  eoa  vna  lira  de  lume  de  rocav 

A  far  l'acqua  forte. 

Impi  vna  caldara  d'acqua  chiara ,  Se  mettila  al  fogo  quando  l'acqua  è 
pongence  gecca  la  diccaacqua  in  vn  mafteUò,&  mecciui  vn  ftaro  vinicia- 
no  di  fkmmfa$C  mefleda  molto  bene  con  il  balcone  forte,  Se  facto  quello- 
copri  molro  bene  lo  mafeelloehe  non  refpiri  con  drappi^  l'alia  ftar  co- 
fiìdjidi  Sedai  notte.  Nota  che  Iagrana  uot  eflèr  ben pefta :'j  Se  ràmiladat 
Se  la  p:  a  finn  grana  è  quella  de  Corinto  <:he  è  tra  Puglia  Se  Calabria ,  SC 
dapri  quella  de  Valenza,^  poi  quella  di  Spagna;  de  quella  e  la  meglioe 
per  ;eizcr panni  in  fcarlard». 


A  censer  betcttt  iti  fcattatfà  .  * 
Prima  torrai  lume  de  roca  onze  4.  per  ogni  lira  de  nerette  Se  falfa  ba 
glirhore  poi  corrai  le  beretee  &  lauale  in  acqua  corrente:^  lauak  b<2 
nè-&  sbattile  bene  fopra  una  cauola.Icem  corrai  de  1  acqua  frefca&  met- 
dia  al  foco  Se  fa  che  la  fia  pongence ,  8c  poi  corrai  un  caldaretto  d'acqua 
force  co'  la  femola  Se  acqua  frefca,&  poi  torrai  le  berette,&  falle  infortire 
nella  ditta  acquai  dapoi  piglia  la  grana  5c  mettila  dentro  &  falla  fiori/ 
re,&  dapoi  butta  dentro  le  berette,&  voltale  fpefìb,  e  dapoi  falle  forar  r> 
infìno  che  le  furio  compide  a  cuo  modoJcem  corrai  vna  fecchia  d'acqua 
frefea  in  vna  calda»  Se  falla  pongence  8C  poi  con  ai  la  femola  cioè  z.  bra- 
catele dapoi  torrai  due  alcre  brancade  de  femola  meta  e  buttala  nella  die 
ta  acqua.Item  corrai  quarco  i.de  falnicro}ecquarco  i.de  arfinico  per  ogni 
lira  de  berecce  cioè  un  quarto  d'onza  etdiftemperalo  in  vn  uaflfellecco  co 
l'acqua  pungente.  Icem  corrai  mezafècchia  d'acqua  et  falla  pungerne,  & 
poi  corrai  onze  4.de  lume  de  fezza  brufada,ec  meteila  nella  dicca  acqua, 
e  come  la  leùa  il  boglio  leuala  via,ec  corrai  dut  fcudelle  della  ditta  acqua 
et  mettila  nella  prima  et  come  la  ditta  acqua  vole  comenzar  a  boglir  ror 
rai  lo  ditto  arfinico  et  falnirro  et  buttalo  in  la  ditta  acqua  ce  mefTedalo 
bene  ec  dapoi  corrai  le  me  beretteet  ualle  uolcando  dentro  con  un  balta 
ne  et  falle  fpeflb  forar* 

A  fare  l'acquaforte. 

Prima  piglia  fecchi  i.di  ncqua  frefea  et  quarcarolo  vnoetmezo  de  fé- 
mola,ec  come  l'acqua  è  ciuida  bnccali  dencro  la  fémola  e  come  ha  leuado 
il  boglio  leuala  Viaet  corrai  della  dicca  acqua  co  tanco  leuado  quanto  fa 
ria  vn  pan  piccolo  et  mezo  quartarol  de  femola  ec  laflTala  ftarecofiper 
6,hore,ec  dapoi  gettale  nella  prima  acqua  >  òc  mefledela  laffela  ftare  cofi 
per  tre  giorni  coperta . 

A  tenger  lane  in  roflb  ouer  panni  » 

Per  ognflira  de  lana  torai  onze  4.de  lume  de  roca  &  falla  boglire  una 
hora  &  meza  &  poi  lauala  molto  bene  nell'acqua  chiata.Icem  quando  le 
beh  làuada  corrai  per  ogni  lira  de  lana  onze  4  de  granzuoli,&  falla  bo- 
glir nell'acqua  chiara,  &  quando  la  uol  boglir  butta  dentro  i  granzuoli,. 
&  dapoi  la  lana,&  laffala  boglir  per  mez'hora  meffedandola  fempre ,  3c 
per  lauarla  fi  fa  bona  tenta  cioè  rofla, 

A  far  color  negro.-* 

^  limatura  de  ferro  ouer  de  azzale/corzi  de  pomi  ingranadtjume  di 
roca  Se  brafilio,&  quelle  cofe  falle  boglir  nell'aceto  forcisfimo  tanto  che 
rimanga  il  terzo.  Acqua  da  far  rofTo  ogni  panno. 

i$2  oropigmento  onze  z.vitriolo  Romano  onze  4  cenaprio  onze  6.1* 
matura  de  ferro  onze  4.  Oc  ogni  cofa  metti  a  lambico  &  fanne  acqua ,  de 


quefta  acqua  fa  roflb  fini sfimo  l 

A  far  color  de  grana, 
uergino  fino  &  rafpalo  con  una  rafpa,e  poi  corrai  quella  rafp  adufa, 
et  mettila  a  mole  nel  aceto  et  mettiui  de  la  lume  de  rocà  et  Iaflalo  a  molle 
per  un  di  et  una  notte,&  dapoi  piglia  il  panno  che  uoi  tenger  et  mettilo 
a  mole  nel  ditto  aceto  con  acqua  de  fiume  &  fallo  boglir  vn  poco  et  co-- 
me  boglira  metteui  della  urina  humana  &  letialo  dal  foco,et  canaio  fuora 
fel  te  par  ben  colorito  mettilo  a  fugar,&  dapoi  chel  farà  fatto  laualo  ben 
con  acqua  de  fiume  &  fel  non  foflé  ben  colorito  fallo  boglir  danouo,6c 
farà  fatto,&  farà  de  grana  bellisfimo  • 

A  fare  un  bel  giallo  per  tengere  quello  dorrai. 
Piglia  chiara  d'oui  &  sbatteli  bene  et  poi  pigliauna  fponga  &  metti' 
la  in  detta  chiara  de  ouo  sba.  tuto  et  falò  forbir  a  la  detta  fponga  $C  poi 
(trucca  la  detta  fponga,et  cofi  farai  più  fiade  con  la  fponga  fupar  e  ftruco 
lar  la  dirta  fponga,et  facendo  a  quefto  modo  più  fiade,la  ditta  chiara  ri- 
marrà fiutile  et  ben  sbattuta  et  in  detta  chiara  metti  dentro  un  poco  de 
fugo  de  figaro,ouero  torrai  un  pezzo  de  ramo  de  figaro  frefeo  et  taglia- 
lo in  pezzi  et  mettili  in  ditta  chiara  Iaflalo  ftare  un  poco  dentro,et  dapoi 
lo  sbatti  bene  con  un  cuchiaro  et  laflàli  ftar  dentro  ancorai  ditti  pezzi 
de  figaro,et  dapoi  torrai  un  poco  de  fai  netto  et  che  fìa  pefto  bene  et  met 
tilo  in  ditta  chiara  d'ouo  con  i  figari,et  ancora  sbattilo  bene  tanto  che  il 
ditto  fàle  fia  tutto  rifoluto  et  chel  fia  incorporato  coti  ditta  chiara  d'ouo, 
et  dapoi  quefto  torrai  ranto  zaffarano  de  leuante  buono  che  badi  a  far 
tutto  quello  color  che  uorrai  ben  zalo  o  come  uorrai  a  tuo  modo,  et  da 
poi  ogni  cofà  cofi  bene  sbattuto  infieme  falua  per  la  tua  opera. 
A  far  uerde  fopra  il  giallo. 
^Brafilio  da  tentori  cioè  del  fiore  quando  che  è  de  quello  mettine  un 
poco,e  quefto  farà  finisfim0  uerde ,  giongendo  quefta  cofà  alla  recetta 
farà  uerde  il  bianco. 

A  far  verde  fbpra  l'azurro  '. 

Giungendo  quefte  cofe  apre  fio  quelle  che  fe  metteno  in  la  recetta ,  8C 
le  colè  che  denno  far  verde,farà  giallo  mettendoui  dentro  due  inghiaia- 
re d'aceto  forusfìmo,&  vn'onza  de  falnitrio,&  onza  meza  de  fai  aimo- 
niaco>&  vn  poco  de  lisfìa,epoi  ua  per  ordine  tutte  quefte  cofè  ,  come  fi 
contiene  nella  recetta  qui  forto  annotada^  farai  finisfìmo  uerde  mag- 
giore ouer  uerde  azurro . 

A  far  vna  tenta  che  tenze  Ogni  cofà  uerde . 

i£  aceto  roflb  Se  mettilo  in  un  uafo  inuedriato,&  mettiui  affai  limadu 
fa  de  rame  ouer  hton}dc  uitriol  romano  e  lume  de  roca  &  uerderame,  € 
latta  ftar  tutte  quefte  cofe  per  alquanti  di ,  fapiate  che  bifogna  far  boglir 


ditte  colè  auati  che  le  lattate  riposar  mente,  Se  qfta  fàrà  fìnisfìma  tctura, 
Se  come  vorrai  tenger  alcune  colè  fale  boglir  nella  ditta  tentura,  &  farà 
belisiìmo.  A  far  tentura  che  tenge  lionado  ogni  cola. 

Habiate  per  ogni  lira  di  panno  o  di  feda  onze  una  de  lume  de  roca  , 
Se  fatela  desfar  tanto  quanto  Ila  (ufficiente  a  tenir  a  molle  la  ditta  roba 
che  ftia  a  molle  una  notte,  &  la  mattina  drieto  riabbiate  una  caldara  de 
acqua,&  riabbiate  del  iguodano  onze  +. tagliato  menuto,&fatilo  boglir 
con  ditta  acqua,  &  dapoi  fcolare  ditta  acqua ,  &  bagnate  la  ditta  robba 
nella  ditta  acqua  che'fia  ben  calda,&  dapoi  cauane  fora  dirta  roba  laqual 
farà  gialla,  &  a  farla  deuentat  de  pel  de  lion ,  ftruccolane  molto  bene  il 
ditto  drapo,&  butta  nella  ditta  acqua  un  poco  de  uetriolo,  Se  più  che  ne 
butterai, farà  piu  feuro  ditto  lionado,&  ti  fia  a  mente  che  la  ditta  acqua 
non  uolle  boglir ,&  cauarete  dell'acqua  ditto  panno,o  altro  drapo,&  rq 
Tentalo  con  un  poco  d'acqua  frefca,&  farà  tenta  perfettisfima. 

À  fare  una  matura  da  tentori  che  tenge  quelli  colori, 
il  mot  elio  diuenta  aleuandrinOjil  bianco  turchino  , 
&  il  giallo  diuenta  verde. 

iji  acqua  comuna  lire.f  .onze.z.  femola,lume  de  feza  onze  i.cVmetti  in 
una  caldara,&  come  ha  boglito  lattala  dar  zofo  per  un'hora  e  meza  o- 
uer  doi,fi  che  lacqua  rimanghi  chiara,&  habiate  per  ogni  lira -de  ditta  ac 
qua  un  cadino  uidriato  per  lira  de  onze.i.de  endego ,  ÒC  mefcolate  ben 
con  vn  battone  tanto  che  fi  disfacci,&  laflarai  coli  per  vna  notte,&  poi 
la  mattina  aggiongeui  altratata  acqua  della  lòptafcritta,  Se  poi  lana  coli 
per  doi  hore  oucr  ti e,piu  e  manco  fecondo  che  uederete  hauer  prefo  il 
color,&  fe  ha  prefo  il  color,la  tenge  i  colori  foprafcritti,&  per  conofeer 
ditta  acqua  fe  ha  prefo  il  color,toletene  con  un  gotto ,  &  cacciate  i  dedi 
dentro,&  conofeerete  fe  tenzerà  bene  in  azuro» 

A  far  color  de  orizello  che  tenge  ogni  colà  morello  . 

i$f  onze  4«de  uerzi  pefto,&  lira  meza  d'aièdo  forte,&  metti  quefte  ro 
be  in  una  pignata  uidriata  a  boglir,&  poi  che  hauera  boglito  un  quar- 
to d'ora  riabbiate  un  quarto  d'onza  de  goma  Arabica,&  buttala  in  dit- 
ta pignata  ,  Oc  lanate  boglir  cofi  ogni  cofà  tanto  che  cali  la  mità ,  dapoi 
riabbiate  onza  meza  de  lume  de  rocapefta,&  buttatela  in  ditta  piglia- 
ta &  lalTate  boglir  per  Ipacio  che  fi  diria  un  pater  noftro,  lappiate  che'l 
ui  bifogna  fcolar  il  ditto  co!or,&  del  ditto  color  bagnate  dentro  ogni  le 
da,&  barn  bafo  deuentera  roflò,&  il  fpeflò  che  reitera  in  la  pignata  hab- 
biate per  ogni  lira  una  onza  de  orina^  ogni  di  buttateli  un'onza  per  lj 
rade  diaaorinabumana,&  queftoper  dodefe  giorrii  cofitinui  meflé 


dando  la  ditta  conipontione  ogni  volta  che  li  butti  l'orina  in  capo  de  ni 
giorni  farà  fatto  el  ditto  orizello, &  fapiate  che  ogni  lira  de  feda  o  braz- 
co  de  pano  che  vorrai  tenger,ua  vn'onza  d'orizello  &  un'onza  d'acqua 
romuna,&  metti  le  ditte  cofe  a  fcaldar  un  poco  al  fuoco  Se  fubito  che  fa- 
si caldo  tengete  il  voftro  panno,ouer  feda,&  f.ibito  lauati  la  ditta  rob- 
ba  in  acqua  frefea  Se  ftrnccolatela  benc,&  quel  farà  di  color  morello ,  6C 
fel  uorrai  più  mettili  del  rozello,&  fe  uoi  più  chiaro  agiongi  più  acqua, 
&  quefta  tenta,tenze  velli,feda,panni,lana,berette,&  ogni  cofa. 

Itera  fappiate  che  i  bambafi  che  vengono  di  Leuate  fono  tenti  di  que 
(to  color  fopradi croche  uiene  roffo,&  come  più  i  bagnate  tanto  più  uen 
gono  rosfi,cioe  non  bagnando  in  quello  che  hauete  bagnato  prima, ma 
metter  i  bambafi  in  vno  cadi  no,  &  buttarai  fopra  la  tintura  ogni  uolta 
che  uorrai  fatili  più  bclh,&  più  frefehi. 

A  fare  tintura  de  bcrette  rollè  '. 

Prima  fa  molto  ben  aluminar  le  tue  berette,&  poi  togli  la  roza  fe  fon 
(èi  bcrette  torrai  lire  una  de  roza  ben  pefìa ,  &  falla  boglir  mez'hora ,  6C 
poi  torrai  mezo  gotto  di  UBa  che  diro  qui  fotto ,  &  mefleda  con  la  ditta 
roza,&  poi  getta  dentro  le  tue  betette  &  lalfale  boglir  mez'hora  e  meffe 
dale  molto  bene  &  poi  cauale  fora  &  ponele  a  forar  due  ouer  tre  uolte  iè 
condo  che  ti  parc,&  come  che  Hanno  bene  cauale  fora,&  lauale  bene  co 
acqua  corrente^  poi  torna,&  torrai  de  l'acqua  chiara  in  vna  caldara,& 
poi  torrai  vn  gotto  de  la  lina  che  hauerai  fatto,&meffcda  con  ditta  ac- 
qua Se  metti  le  berette  dentro,e  fa  tanto  foco  che  l'acqua  comenzi  a  le- 
uar  il  boglio,&  poi  tira  fora  le  berette,&  mettile  al  fole. 

A  far  la  lifia  fopraferitta , 

^  grepola  de  uin  bianco,e  fanne  pani,&  mettili  a  feccare  al  fòle  tanto 
che  i  ditti  pani  facci  la  muffa  e  come  fanno  la  muffa  fono  iècchi ,  et  poi 
torrai  delle  rame  &  uide  fecche,ouero  fermcre,ii  che  fìa  vna  fasiìna,e  met 
ti  quei  pani  fopra  la  fasfina  et  falli  foco  fotto,*!  che  la  fasiìna  de  inda  e  la 
grepola  diuenti  cenere,  et  con  quella  cenere  farai  la  tua  lifìa  ,  et  quando 
uoi  fare  Ialina  metti  della  cenere  in  acquaset  lafiala  ftare  due  hore,et  poi 
mettiabogJn  una  fecchia  d  acqua  chiara  lalfala  boglir  mez'hora  et  poi 
getta  ditta  acqua  cofi  bogliente,doue  è  la  ditta  cenere  in  moglia  et  farà 
fatta  la  lifia,et  torrai  con  una  cazza  la  lifìa  chiara  de  fopra  uia  et  gouejr- 
nala  cofi  netta  et  faluala  a  i  tuoi  bifogni , 

A  fare  berette  negre  bone  et  uaghe  a  l'occhio . 

Quado  che  l'acqua  comeza  a  boglir  gettali  dentro  la  foglia  della  ualo 
pia  ,e  ftando  un  quarto  d'hora  gettali  dentro  le  berette  ,  fe  fono  lire  otto 
d'-  bcretre,metn'li  lire  z.de  uitnolo,ct  fa  boglir  una  hora  e raeza,et poi  ti 
r;;k  fu'or'3  fallate  sfredir,  et  poi  butta  in  la  cai  darà  foldo  vno  degomaet 


pof  torna  le  bercttc  dentro,&  lafiafc  boglir  un'hora  e  mesa,  &  me  tti  &rt 
tro  il  uitriolo  e  lattale  boglir  un'hora  e  meza,&  in  quefto  mezo  cauale  fo 
ra  una  uolta  o  due  fecondo  che  ti  pare  a  te,&  falle  lauar  al  canal  ut  fopra. 
A  uoler  far  lana  de  fcarlatto  de  colpo  de  grana  per  brafehmi. 

Quando  ferai  per  aluminar  la  tua  lana  torrai  lire  4.  de  fumé  per  ogni 
dozena  de  lite  de  lana  a  pefo,lire  una  c  meza  de  grana  &  falla  boglir  do 
horc  &  laflfela  ilare  nel  bagno  per  fpacio  de  3  hore,  &  quado  è  per  fare  di 
grana ,  lo  farai  molto  ben  lauare  &  tortai  Hre  6.  de  grana  prouenzale  3c 
lite  4  .de  grana  de  Certi  o  de  C  orinto,  per  ogni  dozena  de  lire  a  pefo  ,  Se 
doi  bigoncioli  d'acqua  forte ,  &  metti  nella  caldara  quando  l'acqua  è  urt 
poco  più  che  tiuida  mefleda  bene  6c  poi  metti  dentro  la]  lana  6c  falla  ben 
reftellare  &  falla  boglir  cofi  dentro  per  fpacio  d'un  ottauo  d'hora  &  poi 
cauaia  &  falla  ben  lauar  nelle  corbe ,come  fi  folita,  de  poi  dalli  un  bagno 
chiaro  che  fia  fu!iboghr,&  quando  metti  la  lana  falla  leuar  il  boglto  e  poi 
cauaia  &  hauerai  bella  lana. 

A  far  una  lana  de  meza  grana . 

Torrai  lire  8.de  !ume,&  lire  una  e  me^a  de  grana  per  ogni  dorma  de 
iire  a  pefo  de  lana  &  teni  la  maniera  della  recetta  del  fcat latto  &  torrai  li- 
re 5.  de  granzuoli  Se  doi  bigoncioli  d'acqua  forte  per  ogni  dozena,  &  fa 
chel  bagno  fia  ben  caldo  quando  uorrai  metter  i  granzuoli  de  mefleda  be 
ne  &  fubito  metti  la  lana  dentro  &  reftelela  bene  la  tua  lana,fi  che  fi  uolti 
&  come  l'ha  alleuato  il  boglio  cauaia  fora  &  mettila  nelle  corbe ,  &  falla 
giozzare  &  non  la  lauare  altramente  deftendila  &  farà  bel  panno. 
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A  n  n  o  fcar  latino  per  aliimminar  tortai  lire  24.  de  lume 
&  lire  $.de  grana,  &  fa  che  1  fia  menato  a  ceppo  come  fi 
debe.,&  poi  che  c  luminato,  chel  fia  rilauato  dal  lume ,  ÒC 
poi  li  da  fòpra  un  bagno  nouo,  lire.  2.5»  de  ciocchi  fini  in 
fu  quefro  bagno  bigoncioli  itf.di  accma  forte,&  lèi  uole- 
fu  molto  pieno  daui  fopra  un  bagno  nouo  ,  lire  unae  meza  de  uerzino 
fecondo  che  ui  conuiene 

Gardtnaléfco*, 

Per  ogni  panno  per  aluminar  lire  10.  de  lume  &  Iire  3.de  grana,5<poi 
Ridarai  fo£ra  un  bagno  nouo  lire  io,de  ciocchi  mezani  con  parte  roggiai 


&fikbigortdóli  8.a;acquafortc;&  poi  li  uofe  Kr^de  uefgmó  &  dero\ 
n  co  3.bigocioli  di  uergino,&  poi  fi  imol  fare  dueuoltc  quefro  bagni 
"e  la  fecoda  uolta  dalli  un  poco  di  maeftra  cioè  cenere  lume  de  fera  5c  cai 
dna.  Tentura  de  rofato. 

Allumina  al  fopradetto  modo  del  cardinalefco !J  &  dalli  fopra  un  ba- 
gno nóuo  lire  S.de  ciocchi  mezani,  &  poi  li  da  lire  4 .  de  uerginò  in  due 
Ìiolre,&  la  feconda  uolta  la  macftra,come  di  fopra  al  cardi  nalefco,5<:  ti  di? 
no  che  in  prima  el  fia  derobiato  con  tre  bigoncioU  di  vergino. 
-  Tentura  di  feorcione. 

Ilumina  con  I1re.10.de  Iume3cx:  lire  3. de  grana ,  '&  poi  la  robialire  1^ 
de  ciocchi  mezani,e  parerà  robia  fopra  un  bagno  uecchio  con  6.bigon/ 
doli  d'acqua  forte  ,e  poi  fi  uol  derobiare  in  fu  un  bagno  chiaro,  &  le  po- 
tetti dirobiar  in  fu  un  bagno  di  ucrgino/àllo  più  uolentieri  fè  poi,  uarda 
chel  ditto  bagno  non  haueifc  hauuta  maeftra  alcuna,^  poi  tonai  lire  70. 
<k  fguodano,&  fallo  trar  due  uolte,  la  fecoda  uolta  dagli  un  poco  di  mae 
fti  a  de  fa  il  fòlrto  circa  batter  lauar  Se  linar 

Cotognino. 

5  ;  Per  alluminar  lire  10  de  lume  &  lire  3.di  grana3&  poi  torrai  lire  8  <  de 
lierba  gualda  Se  fe  non  poi  trouar  gualda  torrai  quilitia  ouer  legno  dolce' 
crdoreeta  &  di  queftaherbau  ole  efler  lire  -iv.de  fgodano  de  fero*  l'ordine- 
fopraditto  &  hauerai  belisfimo  cotognino  liffa  &  laualo  ut  fupra\      -  U 

A  tenger  color  ràncio  cargo  de  color» 
Per  alummàril  tuo  panno  tonai  lire  xo.de  lume;  Salire  tre  de  grana., 

6  poi  fi  uole  arobiarc  con  lire  4.  de  ciocchi  mezani  in  fu  un  bagno  no- 
no Con  diecebigondoli  d'acquaforte  Se  poi  fi  uolle  robiar  in  fu  un  ba^ 
gno  nouo,fe  potesfihauerlo  deuergino  piglialo  che  non  fia  amaeftrato, 
poi  uole  lire  70.de  fgotano  &  fallo  cauar  due  uoltey&la  feconda  uolta  li 
da  un  poco  de  maeftra. 

-  A  tenger  color  narancino.  ' 

Terrai  l'ordine  ìftelfo  che  haurai  fatto  al  rancio  difopra,  cioè  ql  modo 
iftefFo3e  no  ìi  metter  altro/faluo  che  li  darai  lire  6.ài  ciocchi^  farà  naran- 
cino- A  tenger  giallo. 

;  Per  alumina^piglia  lire  20.de  lume  &  lire  3.de  grepo}e  torrai  lire  100. 
cl'herba  gualda,&  fe  non  poi  hauer  gualda  piglia  guilicia  o  cioretta  Coi- 
to l'herba  metti  due  bracate  a  due  mano  ouer  due  giumelle  de  fguodano 
&òflcruala  regola  fopraditta  all'altre  ricete  di  teger  et  haura  color  zaìlo. 
Item  nota  che  tuttala  tenta  che  intra  a  quefK  8.panni,  bilogna  che  tu  ha 
àuuertito  di  gouerriarlt  da  bianchi3come  disfi  del  fcarlatino,cioe  che  pii 
{-ni  che  li  lumini  che  fia  ben  capfadi  Se  lauati  &  rilàuari  dal  lume  come  ti 
4isii  di  foprainata  che  il  pauonazo  di  turchino  &  di  sbiadato,  o  di  cele* 
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tro  per  aluminar  bifogna  che  togli  lire  io.de  lume,&  lire  3.  eie  grana ,  & 
poi  duo  le  ambiar  con  lire  16.  di  ciocchi  mezani  in  un  bagno  nouo  con 
lire  11. di  acqua  forte^cV  poi  fi  uole  dirobiar  con  tre  bigoncioli  in  fu  un  ba 
gno  nouo,  ÒC  poi  vuole  lire  4. de  uergino,&  falò  una  uolra. 

Tinta  de  l'occhio  di  fagiano  di  turchino  al  dritto. 

Per  aluminar  torrai  lire  10.de  lume ,  &  3.  de  grepo}&  poi  fi  vole  aro-*  ' 
biar  con  lire  6.  de  ciocchi  mezani  in  fu  vn  bagno  nouo  con  di'cce  bigon 
cioli  d'acqua  forte  &  poi  fi  uole  arobiare  con  tre  bigoncioli  di  uergino  t 
dtpoi  li  uole  lire  S.de  uergino  &  fallo  trar  due  fiade,alla  feconda  uolra  dal 
li  un  poco  de  maeitra. 

Gcnametto  di  turchino  al  dritto . 

Per  alluminar  torrai  lire  io.de  lume  &  lire  3.  di  grepo  e  poi  bifogna  a- 
robiar  con  lire  6. de  ciochi  mezani  in  fa  un  bagno  con  dodeiè  bigoncio*- 
li  di  acqua  forte  &  poi  fi  uuole  dirobiar  in  fu  un  bagno  nouo  &  più  to^ 
fto,{è  lo  potrai  hauere  di  uergino,  &:  poi  li  uole  li  re.70.di  fgodano>&  fal- 
lo trar  i.uolte,&  poi  amaefixalo  ala  feconda  uolta  c<3  un  poco  de  calcina. 
Verde  d'ogni  color  che  fia  de  guado  . 

Per  aluminar  torai  lire  10.de  lume  &  lire  3  .di  grepo  fa  che  la  firedifehi 
bene  da  lume  innanci  chel  laui  accio  che  non  ti  uéniife  macchiato  ,  e  poi 
tortai  herba  guilitia  lire  ioot  &  ciaratta ,  &  guardati  dalla  maeftra  che  fa 
uenire  i  panni  arroftiti. 

Sanguigno  desbiadato'. 
Per  aluminar  torrai  lire  10.  de  lume  &  lire  tre  de  grepo,  e  poi  fi  uuole 
arobiare  con  lire  3. de  ciocchi  mezani  in  fu  un  bagno  nouo  con  diefe  bt> 
goncioli  d'acqua  forte,&  poi  fi  uole  dirobiare  con  tre  bigoncioli  de  uer- 
gino &  fallo  trar  due  uolte  in  lire  4.de  uergino  '  alla  feconda  uolta  daui 
un  poco  de  maeftra  de  cenere. 

II  uioletto  di  celerino  fa  al  medefimo  modo  faluo,chc  bifogna  tu  togli 
lire  f.de  ciochi  mezani  &  lire  7-di  uergino  &  oflèrua  l'ordine  fopraditto* 
Pauonazzo  a  la  pogliciè  d'azurino  . 
Per  aluminar  lire  10.de  lume  &  lire  j.de  grana,&  poi  fi  uuole  arobiar 
in  fu  un  bagno  nouo  con  lire  10.de  ciochi  mezani  8c  con  dodefè  bigon-r 
cioli  d'acqua  forre,&  poi  bifogna  dirobiar  in  fu  un  bagno  nouo  cV  ui  uo 
le  lire  i.di  uergino. 

A  uoler  tenger  un  bel  fcarlatdno  tiene  quefta  maniera. 
Prima  torrai  v.piadene  di  fèmola  &  creda  e  falla  ben  desfar  &  mene- 
rai quefto  panno  molto  ben  a  ciepo ,  quando  che  l'acqua  fera  calda  più 
che  fi  può  forTrire,&  dapo  lo  farai  lauare  bene  al  fiume  3c  falò  battere  be«- 
ne,&  fe  non  lo  poi  tornar  al  ciepo  fallo  ben  caldeggiare  con  acqua  calda 
ben  chiara^&  poi  li  da  lire  15.de  lume,cV  lire  4,de  grepo,&  tonai  cjuatrQ, 


bracade  a  do!  mani  de  femola  &  metti  ogni  cofa  fui  bagno  Se  poi  getta 
fufo  il  panno  &  dagli  4-lisfi,e  poi  lo  lacerai  andare  per  caldaia  tenendo- 
lo Torto  Se  falò  bogtir  hora  una  e  mera  Se  poi  caua  il  ditto  panno  Se  falò 
sfredirc  molto  bene  &  acoglielo  fopra  il  caualetto  Se  laflalo  ripofiare  per 
fpacio  de  hore  due  ouer  tre,et  poi  falò  ben  lauare  Se  fatelo  ben  ciepare,  Ci 
chel  fia  ben  rilauato,e  poi  piglia  lire  34.de  ciochi  e  mettili  in  doi  bigon- 
cioli d'acqua  calda  Se  torrai  quattro  inghiftere  di  fanguc  di  boue,o  di  ma 
zo,o  di  torro  con  ditta  acqua  calda,&  incorpora  bene  con  i  granzuoli',c 
poi  torrai  doi  bigoncioli  d'acqua  forte  Se  fa  disfare  il  ditto  fangue,  e  poi 
incorpora  ogni  cofa  inficme^meifedabene  d'auantaggio  con  unaglO- 
ua,e  poi  parecchia  la  caldara  per  arobiare,et  torrai  una  dna  de  cinquan- 
ta fecchi',0  poco  piu,e  come  è  tiuida  metti  fufo  fei  bigoncioli  d'acqua  for 
te,e  come  è  per  boglir  fpiuma  bc  la  caldaie  poi  metti  fopra  i  ciocchi,& 
meffeda  molto  bene,e  quando  è  per  boglii  paflfa  da  rimpettc  Se  metti  d£ 
tro  il  tuo  panno,&  linaio  bene  d'auantaggio,&  tenelo  ben  fotto  per  fina 
a  fei  lisfi,  e  poi  linaio  un  poco  adaggio  per  fina  a  otto  lisfi,&  anticipa  che 
boglia  bene,e  poi  come  bo^lie  forte  dagli  listi  e  poi  caua  fora  il  tuo  pan- 
no,et  sfrediflelo,e  falò  lauare  molto  bene,et  come  è  ben  lauato  apparec- 
chia la  caldara  con  un  bagno  nouo,et  quando  è  appreflb  per  boglire  mer 
ti  dentro  il  ditto  panno,e..  fa  bon  foco,  et  dagli  dapoi  fino  a  fei  lisfi  Se  ca 
ua  fuora  il  preditto  panno  e  fallg  forar  fopra  il  caualetto ,  et  poi  falò  ben 
iauare  et  farà  bellisfimo  panno . 

A  fare  un  bel  fcarlattino . 
Apparecchia  il  bagno  per  aluminare,et  come  è  tiuido  torrai  lèi  bigon 
cioli  di  quefta  acqua  et  mettila  in  un  martello  emettiui  fopra  fei  branca- 
de  di  fèmola,con  tutte  due  le  mano  ,  et  poi  metti  la  preditta  acqua  nella 
caldara,et  metti  dentro  il  preditto  panno,et  ciepalo  bene  d'auantaggio, 
er  come  io  hauerai  bene  ciepato  caualo  fora ,  et  ponilo  fopra  la  paraora 
del  cieppo  a  giozzolare,et  poi  pefa  lire  ic.de  lume,  et  lire  +.di  grepo  ,  & 
metri  fopra  la  caldara  et  fpiumala  bene  et  poi  mectiui  fopra  il  panno ,  et 
falò  boglir  un'hora  e  meza  e  poi  caualo  fuora  et  falò  forare  o  sfredire,  et 
quando  fei  per  ambiare  fa  lauare  il  ditto  panno  et  apparecchia  la  caldara 
per  arobbiareet  pefta  lire  3c.de  ciochi  fini  et  mettili  in  un  martello  et  tor 
rai  quattro  brancate  de  (èmola,et  metti  fopra  doi  bigoncioli  d  acqua  for 
te  et  due  di  acqua  calda,e  poi  meflfeda  ogni  cofa  infieme,et  poi  metti  fo- 
pra la  caldara  fei  bigoncioli  d'acqua  forte,et  come  la  caldara  è  per  boglir 
jpiumala  molto  bene  et  metti  dentro  i  preditti  ciochi  e  meifeda  molto  be 
ne  il  bagno,et  come  c  ben  meflèdato  apparecchia  il  tuo  pano  fopra  la  pa 
jaora,et  fa  che  {ìa  bon  foco  fotto,et  poi  metti  fufo  il  tuo  panno ,et  falli  da 
re  fei  ligne?oyer  lisfi  prefti,et  fa  che  la  caldara  boglia  bene  e  d'auantaggio 


fe'ctagli  poi  fina  a  dife  ligne,ouér  lisii  pm"actàgfó^&  poi  cfu'alò  fora  &?Faf 

10  frcdare,c  poi  fallo  ben  lauare ,  &  apparecchia  la  càldara  con  un  bagno 
<nouo,&  fa  che  fìàper'bogHr,&  dalli  dentro  quattro  lisfì  ouer  lift,  Se  poi 
caualo  Se  fallo  un  poco  rafredar  de  poi  lattalo  bene,&  hauerai  fatto  bello 

11  tuo  panno  fcarlattino. 

Auolere  fare  uno  bello  fcarlattino  de  granzuoli  e  de  uergirio  . 

Hauerai  come  ti  conuiene  il  tuo  panno  &  come  l'acqua  e  un  poco  cal- 
da tò trai  lire  i.  de  lume  de  feza,&  torrai  due  giumèlle  di  feinola,  Se  disfa 
ogni  cofa  in  vn  maftello,&  poi  metti  il  ditto  panno  a  deppo  molto  bene 
col  ditto  bagno,  &  come  haUetete bene  menaro  fatilo  molto  ben  lauare, 
e  poi  pefta  lue  Kf.de  lume,&lire  4.  di  grepo,<S<:  metti  nella  caldara,&  ag- 
giongeui  doi  bigoncioli  d'acqua  forte,&:  comeuol  boglir  fpiumalo  beri 
d'auantagio,&  poi  metti  dentro  il  panno  Se  dalli  lina  a  4.11'sfi  Si  poi  fal- 
lo boglir  hora  una  e  meza  tenendoloberi  fotto,  Se  come  ha  boglito  fallo 
sfredir,&  apparecchia  la  caldara  per  fare  da  granzuoli  cVfa  lauar  bene  il 
tuo  panno  quando  hauerai  l'acqua  teuida,pefa  lire  30.de  ciochi,  &  metti 
in  un  mafteilo^cx:  torrai  4. giumelle  di  femola  fitta  •  Se  metteda  bene  con 
quei  ciochi  con  4-bigoncioli  d'acqua  teuida,&  quando  l'acqua  è  un  pò-* 
£0  calda  mettiui  fopra  fette  bigoncioli  d'acqua  forre,&  come  la  caldara  è 
per  boglir  fpiumala  e  da  uantagio,&  mettiui  fópra  i  ciocc  hi ,  6c  meflèdà 
'Ì>efte5<3<: -quando  è  per  boglir  apparecchia  il  tuo  panno  Si  ponilo  fopra  là 
paraora,8£fa  apparecchiar  un  bon  foco/  metti  il  panno  nella  caldara,& 
fallo  ben  ignare  per  fina  a  otto  ligi  un  poco  prètto  ,  Se  poi  fa  ben  boglir 
ìa  caldara^  dagli  fina  a  diece  ligi  adagio  renendolo  bene  fóf"to,&  pòi  ca 
uà  fora  il  tuo  panno,&  lattalo  un  poco  anredare,&  fallo  poi  ben  lauare. 
'  Quando  è  ben  lauato  apparecchia  la  caldara  per  fare  di  vergino  ,  inni 
ti  che  metti  il  panno  nella  caldaia  togli  dell'acqua  calda,  &  fa  bene  day 
par  il  ditto  panno  per  doi  fiade  pretto,  Se  poi  babbi  il  uerzino  boglito  , 
cioè  onze  otto  che  ila  petto,&  fallo  boglir  per  ipacio  de  mez^hora^  co^ 
meta  caldara  è  per  boglir  metterai  fufo  il  tuo  vergino ,  &  metti  molto 
bene  il  bagno  &  fopra  il  panno,&:  dagli  fina  a  cinque  ligi  &  ragioneuol- 
inente ,  S£  guarda  che  la  caldara  non  boglia,&:  come  il  panno  è  tignato 
pómlo  fopra  il  caualetto  due  ouer  tre  fiade,  Se  poi  li  fa  refehiatare  al  fiu- 
meo  allacqua  corrente,&  hauerai  bonisfìmo  color. 

A  tenger  lana  bianca  in  negro . 

À  far  lire  pvdc  lana  negra  cioè  alla  grotta  piglia  lire  8. de  galla  alla 
grofla  che  fia  pefra  ,  &  metti  fopra  Un  bagno  d'acqua  chiara  quando  la 
metti  in  la  càldara  Si  quando  uol  boglire  cioè  quando  è  punto  mefleda, 
'&  metteui  dentro  la  lana  &  ttangheggiala  un  pocc,&  lattala  boglir  Uno 
qàarto  d;hora,&  cauali  il  foco  6c  lattala  frar  un'hora  ò  più  a  npofiàr  dm 


*£o  cfttta  lana  Se  pofKauaIa£)ra  $L getta,  ma.il  bagno  &  poi  habbi  lire. 
*ìe  icorza  denaro  alia  grolla  et  mettili  a  mogli*,  il  di  auann  ,  et  poi  falle 
.boglire  hore  due  &  cola  il  bagno. Nota  che  foprail  ditto  bagno  metterai 
.maftelli  3. d'acqua  di  foglia  tolli  lire  12.de  uitriolo  &  compartiflelo  in  tre 
Bade  pigliane  lire  diTtemperalo  8>C  torrai  un  maftello  d'acqua  de  fo- 
glia <3c  menila  fopra  il  tuo  bagno  fatto  eli  feorza^  poi  quando  uiene  per 
lompere  il  boglio  mefleda ,  Se  metti  dentro  la  lana  &  ftanghela  bene  &C 
falla  boglir.  mez.*hora>e  poi  cauala  &  forala  diftefa  per  terra ,  poi  rifrefea 
il  ditto  bagno  lire  4, di  vitrioìo  &  un  maftel  d'acqua  de  foglia  &  tieni  la 
fòpraferitra  maniera^  poi  sfrediflela ,  ouer  forala^  poi  fa  cofi  la  terza 
fiada^fì  come  hai  fatto  la  prima, Se  la  fecondai  cauatajCx:  lattala  sfredire^e 
falle  ben  lauare.  Nota  fe  ti  uolefti  dar  gomma  Arabica  torrai  lite  ì.fo 
pra  ditta  lana  Se  compartiflèla  in  tre  fiade ,  Se  come  hai  fatto  ditta  opera 
dalli  pur  il;  drian  bagno.Nota  feli  uolefti  dare  lire  due  de  lume  de  feza  fa 
rài  la  médema  parti'cione.^  poi  fa  un  bagno  chiaro  ÒC  mettili  fufo  lire  6. 
tli  robia^  falla  boglir  hpra  meza.,&  poi  cauala^  hauerai  bellisfìma  la.- 
ti2}8c  (età  per  foftenere  il  colore.. 

A  far  lana  bruna  . 
Per  alummar  ditta  lana  . torrai  acqua  chiara ,  &  falla  più  che  tiuida  Se 
torrai  lire  iz'.de  gala  allagroflTa&:  lire  4.alla  forile  di  goma  arabica  et  met 
tili  nella  caldaranellacqua  dittae  laflaja  boglir  tato  che  fìa  disfattale  poi. 
butta.detro  la  lana.  S  falla  boglir  hore  z.e  poi  caualae  laffala  sfredir. 
-  ;  A  far  la  ditta  lana  negra  allagrofla. 

ti  i^.-uitriol  todefeo  lire  ri.  lume  de  feza  lire  4.  lume  de  roca  lire  4.  Bc 
delle  ditte  robbe  fanne  bagno  de  uin  marzo  fe  ne  poi  hauere  che  Ha  ne- 
gro,lc  non  bianco^  fallo  teuido^  poi  mettiui  dentro  ditte  colè  5t  falle 
sdi'fadpuer  falle  disfar  in  un  martello/  mettile  nella  caldara  &  poi  mefie 
da  faene  da uantagto  .8c  come :  uol  boglir  metti  fufo  la  lana3&  ftangheggia 
la  bene  e  poi  falla  boglir  hore  due  e  piu3  le  uedi  che  bifogna ,  Se  poi  lana: 
ftare  da  un  di  a  l'altro  innanci  che  laui  lalana  &  cofi  facendo  hauerai  la- 
ha  ben  tenta  di  negro  ♦ 
e;  A  fare  horizcllo, 

ì  i^bre  cento  di  rafpa  et  poi  torrai  lire  10.de  lume  carina  perla  8lfottìle 
e  poi  metti  con  la  ralpa  in  uno  arnafo  &  incoi  pora  infìcme  con  orina  fiu- 
mana Se  impafta  quefte  robbe  con  le  mane  come  fi  fa  il  pane  $C  tiralo  da 
una  parte  del.  trogolo  oue  caflbne,e  con  unamafcola  uallo  deftridando,, 
5c  menando  &  dapoi  raguna  quella  mifrurainfìeme  da  un  canto  &Ìafl~a 
ftar  cofi  per  quattro  giorni  .>&  come  comincia  a  far  color  meflédalo  &  ri 
cornaloal  canton.  Nota  che  come  comenza  a  uenir  caldo  meflédalo  4. 
npke  al  di^et  quando  è  uenuto  frefeo  ineflèdalo  due  fiade  al  di36c  infra  zor 


giorni  due  uolte  a  la  fettimana  ÒC  ganzalo  con  un  fcouolo  bagnalo  M 
orina  fecondo  che  uedi  il  bi fogno.  Nota  che  come  ditto  orizello  fa  ben 
rollo  le  mane  buttaui  dentro  tanta  orina  che  fi  impatti  bene  d'auataggio, 
fi  che  uenghi  fpefto  a  modo  de  malta,&  con  una  mefcola  ua  rtieflèdando, 
incoi porando  d'auanfaggioinfìna  a  cinquanta  giorni  mefledando  Voti/ 
zello  due  ouer  tre  fìade  al  di,&  in  quefto  tempo  hanei  a  fatto  corpo/*  che 
Cura  botto  di  adoperare. 
A  fare  tenta  negra  in  Iana,panni  o  feda  o  altro  tieni  inietta  maniera . 
$r  per  ogni  cento  lire  a  pefo  fia  lana,panni,feda,  o  alno  piglia  lire  vna 
de  gaietto  pefto,&  lire  6. de  goma  Arabica  pefta,e  metti  in  una  caldai  a  c5 
acqua  chiara,e  quando  comenza  a  boglire  butta  la  lana  dentro,©  fia  pati 
no  in  cardara,&  rnflàla  bene  Cotto  al  continuo ,  &  fa  boglir  mez'hora,  & 
poi  cauara  fora  &  lattata  ben  giozzolare  &sfredire,&  poi  torrai  vino  ne> 
grò  marzo  abaftanza,iécondo  il  lauorieio  che  uorrai  fare,  et  metti  in  cai 
darà  et  fa  foco  fòtto }e  quando  comenza  a  pizar  ri  bogfio  tonai  lire  ii.di 
uitriolo  Todefco,et  mentilo  in  una  fecchia,  et  in  moglia ,  Se  fallo  disfare 
nel  uino  benisfìmo,et  buttalo  nella  caldara,e  poi  torrai  lire  $.  di  lume  de 
fezza,et  fala  disfar  nel  ditto  vino  come  fefti  il  uitriolo,et  metti  nella  cai- 
darà  &  fa  bon  foco  fòtro ,  e  quando  la  caldara  comenza  a  boglir  buttali 
dentro  la  tana  ouer  panno,&  tuffa  bene  fotto,et  ftangheggialo  d'auantag 
gio  et  ticnlo  ben  fotro,erlaflarai  boglir  bora  unae  meza,et  dapoi  cauala 
fuorà  et  dirtendila  per  terra,et  falla  forare  et  lattala  ftar  da  un  di  a  l'attiro 
alauare  e  hauerai  bclisfima  Tana.Nota  che  a  fare  ditta  lana  per  ogni  cen- 
to lire  bifogna  4.  barili  di  uino  che  può  effcr  da  fccchi  trinti  vinitiani  in 
Uino  negro,e  fe  cefi  farai,farai  fenza  lume  di  fezza  che  uorria  eflet 
lire  8.e  fe  non  poi  hauere  uin  negro,ne  torrai  de  bianco,  &  farai  il  bagno 
di  feorza  d'onaro,&  il  terzo  d'acqua  di  foglia,o  più  o  maco  lana  che  uor 
rai  far  eopartisfi  il  bagno  et  lamaeftra  &  hauerai  bella  lana  di  bo  colore: 
A  renger  panno  de  lino,ouer  azze  de  roggia. 
Togli  a  lire  una  di  tela  o  ace  lire  meza  de  foglia  &  poni  in  un  parolo, 
et  torrai  acqua  de  fiume  et  falla  ben  boglire  con  la  foglia  fi  che  fia  pongS 
te  &  metti  in  un  altro  martello  con  la  foglia  a  mole  e  poi  mettiui  dentro 
il  panno  &  fittalo  bene&  ftruccolalo  bene  tanto  che  uenghi  giallo  &  poi 
metiif  parolo  al  fnogo  &  merciui  acqua  de  fiume,&  torrai  onze  tre  de  la 
me  de  roca  per  ogni  lira  depanno  et  falla  disfare,&  poi  metti  il  ditto  ba- 
gno in  un  martello  Se  metti  dentro  il  panno  Se  fittalo  bene,  e  poi  impi  la 
catdara  d'acqua  et  quando  è  pungente  per  ogni  lira  de  lauorfero  metti 
onza  meza  di  gaietto  e  poi  metti  il  panno  dentro  &  linaio  bene  &  torzi 
Fo,e  poi  caualo  fora,er  poi  torrai  onze  otto  per  ogni  lira  de  lauoriero ,  et 
poi  rriertiui  dentro  ir  panno  6c  li  ffalobene  d'auantaggto,et  non  fare  ttop 


po  gran  foco  fotto  &  truccalo  tanto  che  uenghf  roflò  &  poi  fa  bon  foco 
fotto  fi  che  boglia  predo  tuffandolo  fotto  fina  che  uedrai  che  fia  fattoi 
poi  che  fera  Credo  falò  lauar  &  hauerai  bel  panno  o  di  lino  o  ace ,  o  quel 
che  hauerai  operato. 

A  volere  fare  vn  morello  tento  in  lana  di  turchino  o  di  sbiadato  o 
di  granzuoli  Se  di  uergino  tenirai  quefta  maniera . 

Quando  il  uorrai  aluminar  torrai  lire  2o,de  lume,&  lire  $.  di  grana,ee 
come  la  caldara  bogliera  metti  dentro  ditte  robbe ,  &  fpiuma  la  caldara 
molto  bene,e  poi  metti  il  ditto  panno  dentro  &  fagli  dar  fino  a  6\Iisfi,  Se 
poi  falò  boglir  un'hora  e  meza,e  poi  caualo  &  sfrediflèlo,&  apparecchia 
la  caldara  e  farai  de  granzuoli,&  fa  lauar  molto  bene  il  panno,&  come  il 
bagno  farà  tiuido  metti  dentro  il  panno,dagli  i.lisfi  ,  e  poi  riuoltalo  fo- 
pra il  torno  bene  diftefo,e  poi  metti  fùfò  8  bigoncioli  d  acqua  forte  Se  pe 
fa  lire  zo.de  granzuoli,  &  metti  ne  la  caldara  e  meflèda  un  poco  e  poi  laf 
fa.  apparrechiar  la  caldara,&  come  uedi  che  è  apparecchiata, torrai  il  fèc- 
chio  e  rompi  il  bagno  per  tutta  la  caldara,e  metti  dentro  il  tuo  panno,et 
dagli  édisi  pretti  atuflando  tuttauia  fotto  il  tuo  panno,e  fa  che  fia  bon  fo 
co  fotto  fi  che  bogIi,&  dagli  8  Iisfi>  poi  caualo  Se  falò  sfredir  fo pra  il  ca 
ualetto,e  poi  falò  ben  lauare,&  tonai  lirej.di  vergino  fino  Se  falò  boglir 
in  vna  caldaretta  con  12.  bigoncioli  d'acqua  per  ipacio  de  j.hore  e  poi  fa 
parecchiar  la  caldaia  con  un  bagno  ragkmeuole,  &  come  è  tiuido  mone 
3.bigoncioIi  '&  poni  fopra  il  uergino  Se  mitrilo  ne  la  caldara,  &  fa  che  gli 
fia  il  ditto  uergino  et  metti  dentro  il  panno  &  daui  C.lisCi  e  poi  caualo  fo 
ra  Se  fallo  ben  Iauare,e  parecchia  la  caldara  con  vn  altro  bagno  nouo,  ÒC 
metti  fu  il  uergino  &  fa  che  il  tuo  bagno  non  uenghi  troppo  grado  e  poi 
fagli  vn  poco  de  fòco  fotto,e  come  leua  il  boglio  mettiui  dentro  il  panno 
6>C  dagli  fino  a  3.11'sfi  prefto,e  poi  ne  darai  -/.adagio  e  poi  caualo  fora  e  fa 
Io  un  poco  raffuedare,  Se  poi  lauare  al  folito  battuto  &  folato  Se  manda- 
lo  a  cimar  a  la  chioderà  chel  farà  belisfimo, 

A  far  morello  de  tentolano  alazato  de  granzuoli,  Se  di  vergino 
tieni  quefta  maniera . 

Quando  fèi  per  aluminar  il  tuo  panno  torrai  lire  20.de  lume  Se  lire  $* 
de  greppo  Se  metti  fopra  la  caldara  ecfpiumala  come  fi  folita,  Se  metti  de 
fro  il  panno  Se  dagli  6.1isfi,e  poi  falò  boglir  un'hora  e  meza,e  poi  falò  ca 
uar  Se  laffalo  sfredir  Se  apparecchia  la  caldara  per  fare  de  granzuoli  &  fa 
lauar  il  panno  molto  ben,&  come  l'acqua  è  calda  metti  dentro  il  pano  & 
falò  liflàr  fino  a  7.1isfi,e poi  uolgilo  Se  largalo  fopra  il  torno ,  Se  pefa  lire 
if.  de  granzuoli ,  Se  torrai  8.  bigoncioli  d'acqua  forte ,  Se  metti  iòpra  la 
caldara,quando  ci  bagno  è  per  boglire  fpinmalo  bene,  &poi  metti  fulò  i 
granzuoli  et  meflèda  molto  bene,&  quando  è  per  bogare  meflèua  bene 


ti  bagno:&  poi  ìYKtd  fufo  il  panno  &  dalli  otto  liTsi  pretto  5c  fagline  poi 
.quatro  bene  adagio  boglicndo  bene  la  caldara:&  poi  caua  fuora  il  panno 
de  mandalo  a  lumar  bene,sbatterezapare:&  poi  torrai  lire  .quatto  deuer 
gino  6c  fallo  boglir  in  fedeci  bigoncioli  di'  acqua  perfpacio  di  tre  hore  8c 
poi  apparecchiala  caldara  riièntandola bene^e  piglia  quatro  bigoticii^e  ri 
rfonniil  il  bagno  con  l'acqua  chiara  tanto  che  ba(ti:&  quando  è  per  bogli 
re  metti, fufo  il  panno  e  dalli  infina  a  otto  lifsi  ragioneuolmenre:  e  poi  ri- 
uolgi  il.panno  latgo  fopia  il  torno,e poi  torrai  uno  martello  e  .ponili  den 
tro  Uri  doi  de  lume  di  fezza  &  disfalla  con  il  bagno  de  la  caldaia  cioè  co 
tre  bigoncioli:&  quando  l'hauerai  ben  disfatto  inetti  il  chiaro  ne  la  calda 
ra  Se  poi  metti  fuioJl  vergino  che.terefètuafti:&  poi  fa  rifcaldare  il  bagno 
molto  bene  :  poi  mettili  dentro  il  tuo  panno  e  dalli  infìno  a  otto  lifsi  go~ 
zoladi  :  e  poi  caualo.fuora  &C  fallo  sfredir  uno  poco ,  &  mandalo  a  lauar, 
batter  e  folar  :  ÒC  hauerai  il  tuo  panno  bellifsimo  . 

.A:tinger  di  morello.  turehino,o  di  sbiadato,©  di  céleftro 
.di  granzualli,o  di  rozello, 

Torrai  il  panno  quando  l'acqua  è  caldaie  torrai  li  re.  doi  de  lume  di  fer 
za,e  falla  disfare  bene,e  menerà  il  ditto  panno  al  ceppo  con  la  ditta  luftan 
eia  de  lume  &  lire  tre.dt  greppo,&  allumina  il  ditto  panno:quando  Thaue 
raialluminato,fallounpoco  sfredir^  poi  lauara  bene  dauanraggio:&  co 
me.ièi  per  farlo  de  granzuoli  il.pannoipiglia  lire  14  di  granzuolli  &  met- 
tili a.moglia:fiche  fe  disfacciane  bene  con  quatro  fecchi  d'acqua  calda:3c 
poi  metti  lèi.  bigoncioli  di  acqua  forte  fopra  la  caldara  :  e  come  la  farà  per 
hoglire/piumala  molto  bene:  e. poi  mettifopra  li  ditti  ciochi  &  melTeda 
bene  il  hagno:  e  quando  è  apparecchiato  il  bagno,  metti  fufo  il  tuo  pano 
c  falli  dar  dieci  lifsi  pretti,  *  poi  li  da  fei  lifsi  :  &  fa  che  la  caldaraboglia^& 
poi  caua  fora  il  ditto  panno  &  fallo  lauar  bene:&  quando  lo  uorrai  fare  di 
rozellofa  apparecchiar  la  caldara  ben  netta,  e  fa  che'fbagno  fi  a  ragione^ 
uole,e  farà  fatto  :  &  poi  torrai  lire  zf .  di  borize  Ho  e  desfallo  ben  in  uno 
maftello.con  acqua  teuida  Se  fuoda  quello  orizello  ne  la  caldara  &  collala 
i  bene:&  cofi  farai  per  doi  ©  tre  Bade  tanto  che  ne  e  fca  fuora  bona  fuftantia 
ÒC  poi  fa  boglir  la  caldara,&  apparecchia  il  panno  fopra  la  parolla:  &  mei 
feda  bene.il  bagno,  e  metti  dentro  il  panno ,  e  falli  dare  fino  a  lei  lifsi  ratti 
.bogliendo  la  caldara:  et  dalli  altri  fei  lifsi,  uno  poco  più  adagio ,  fi  che  la 
ila  ben  boglida  :  e  dapoi  caua  il  panno ,  e  fallo  lauar  de  fubito ,  5c  hauerai 
ibel  panno  de  tintura  finifsimaa  tutta  proua . 

. A>  uolere  fare  unofcarlatto  de  grana  de  colpo . 

Torrai  il  tuo  panno  &  alluminalo  co  lire,if.  de  lume,  Se  per  ogni  braz 
^zo  di  panno  rorrai  onze  fei  di  grana,  e  disfalla  molto  bene,c  colela,e  toiv 
*rai  quarro.  bigoncioli  di  acqua  forcete  mettili  fopra  la  calcherà  auanti  che 


Sogli  e  fa  che  la  bog!i,e  (pnimanctora  molto  bene}e  poi  mettili  faCoU  dìr* 
co  panno,e  lifialo  fina  a  otto  lifsi:  e  poi  laftalo  andare ,  e  fallo  boglìre  una 
hora  e  meza^e  poi  canaio  e  fallo  ben  sfredire,  e  poi  apparecchia  la  caldaia 
per  fare  di  grana ,  e  fa  bene  lauare  il  panno ,  e  poi  tonai  lire  30.  de  granai 
cioè  lire  io  .de  grana  prouenzale,e  lire  10.  de  grana  valenzana,e  falla  be- 
ne peftare  e  tamifare  :  e  come  l'acqua  è  teuida  metti  fufo  la  grana ,  e  falli 
buon  foco  lotto  1  e  come  è  per  boglire,  terrai  quatro  bigoncioli  di  acqua 
forre,e  meflfeda  molto  bene^c  metti  firfo  il  ditto  panno  ,  e  falli  dare  lei  lifsi 
preftite  poi  falli  dare  fei  lifsi  5  uno  poco  più  adagio  bogliendo  unta  uh  là 
caldara,  e  caua  fora«una  tefta  del  panno:  e  prefto  laualo  in  uno  cadmo  de 
acqua  chiara  ouer  concha  de  rame:e  fei  tuo  panno  rifponde  al  tuo  fazo  et 
a  tuo  modo  v  falli  dare  quatro  lifsi'  prefto  bogliendo  tutta  uia  la  caldàia: 
e  fé  per  caio  il  foflè  un>poco  ruginofo  :  quando  che  li  hauerai  dato  fina  a; 
i+.  lifsi.  Torrai  doi  bigoncioli  di  acqua  forte  con  un  poco  de  chrufeano 
oueroacqua  doue  Ila  ièmola,e  fallo  gibzzolàre  nel  caldara  intorno  intor 
no,appreflb  il  rame:  e  poi  li  fa  dare  listi  otto  adafio,  bogliendo  a  tutta  uia 
la  caldara  &  poi  canaio  forai,  e  falò  bene  lauare:  &  fa  apparecchiar  la  cal- 
dara con  bagno  nuouo ,  e  come  è  per  boglire,  torrai  tre  bigoncioli  dì  ac- 
qua forte  chiai  a ,  e  mettila  fufo ,  e  fa  come  è  per  boglir  che  togli  lira  unai 
e  meza  di  greppo,e  mettilo  ne  la  caldara>e  falla  bene  mefturare,e  ipiuma- 
Ia=  ben:e  dapoi  metti  fufo  il  ditto  panno,e  dalli  fei* lifsi,e  poi  canaio,  e  fallo 
ben  lauare,&  hauerai  ikrtid  panno  fcarlattov 

A  volere  fare  uno  rofato  Càrdìnalefco  di  colpo  dì  granav 
Allumina  il  ditto  pano  per  la  maniera  del  icàrlatto  fopraditto  ,.e Talfo1 
ben  lauare  Sé  poi  apparecchia  lacaldara  per  fare  efrgrana  torrai  lire  .  if.  di 
grana  dalla  cimerà  e  lire  if .  grana  da  Valenza^  falla  ben  peftat  e  tamifar,, 
e  come  l'acqua  de  la  caldara  e  teuida  mettili  fufo  la  grana  quando  le  per 
boglir,e  mehedala  bene,&  apparecchia- il  dirto  panno  ..e  metili  fulb  tre  bi 
goncioli  di  acqua  forte,e  poi  meflèda  vn'alcra  uolta  il  bagno  bene  e  met- 
tili dentro  il  panno  quando  boglie ,  e  dagli  otto  lifsi  prefto  e  larghi ,  poi 
gli  darai  lifsi  xrj.  più  adagio:facendo  ben  boglire  la  caldaia  , e  poi  caua  il 
ditto  panno  ,  e  fallo  ben  lauar  ,  e  poi  apparecchia  la  caldara  quando  l'ac- 
qua e  ben  calda  toi  rai  de  la  ditta  acqua ,  e  mettine  in  uno  inaiteli©  fina"  a 
cinque  bigoncioli,  &  torrai  lire  3.  de  lume  di  fezza,e  mettila  netditto  ma 
ftello  e  falla  disfare  benifsimo,  e  poi  rorai  quatro  bigoncioli  di  acqua  for 
te,e  mettili  ne  la  caldara,&  aggiongeli  la  ditta  maeftra,  e  che  la  ila  be'  chia 
ra  e  come  la  caldara  e  per  boglir  fpumala  ben ,  e  mefleda  bene  il  bagno  & 
apparecchia  il  tuo  panno,e  come  boghe  mettilo  dentro,e  dalli  bon  fuoco 
e  falli  dat  otto  nifi  bogliendo  a  tutta  uia  ,  e  poi  caua  il  panno  ,  e  fallo  ben 
lauar  &  hauerai  bello  panno  rofato  * 

E  ij 


A  fare  un  morello  di  colpo  de  grana . 
Alumina  come  è  fra  narrato  per  auati  per  quell'ordine  ifteffb  e  come  è 
allunato  falò  lauar  benisfimo,8c  parecchia  la  caldara  per  farL  de  grana, 
etpigliarai  lire  16.de  grana  fina  forte  de  cimerà  &  lire  12.  de  grana  pro- 
uenzale0cioe  lire  iz.&T  fala "ben  peiìare  come  fi  folita  Se  come  l'acqua  è  ti- 
uida  metti  dentro  la  granai  come  è  per  boglire  torrai  f.bigoncioli  d'ac 
qua  forte,et  meffeda  molto  bene  il  bagno,&  apparecchia  il  panno  quan- 
do che  la  caldara  ha  leuato  il  capello  &  ua  meifedando.  un'altra  fiada  il  ba 
gno,&  poi  metterai  dentro  il  panno  et  dagli  diefe  lisfi  bogliendo  Se  fatto 
quello  caua  fora  il  ditto  panno,  e  falò  ben  lauare ,  e  come  è  ben  lauato  fa 
parecchiar  la  caldara  con  bagno  chiaro3et  come  è  ben  caldo  torrai  di  qlta 
acqua  5c  fa  molto  ben  depare  il  panno  &  come  è  ben  ciepato  falò  be  refa 
quare^ouer  relèntar,  e  fa  che  la  caldaralìa  per  boglire  Se  metti  fufo  doi  bi 
goncioli  d'acqua  forte,e  poi  metti  fufo  il  ditto  panno,  quando  boghe,  & 
dagli  fri  lisfi,et  poi  caualo  fora  e  falò  bene  relàquare  Se  hauerai  il  tuo  pan 
no  belisfimo  morello. 

A  fare  acola  di  grana/arai  la  lana  turchina  al  dritto. 
Per  aluminar  udire  de  lana,fa  che  habbi  a  pefo  lire  4»de  lume,e  poi  to 
rai  lire  una  e  mera  di  grana  per  ogni  dozena  8>C  metti  ne  la  caldara,e  co-- 
me  e  ben  calda  metti  dentro  il  fachetto  ch'ha  dentro  la  lana  &  uoltalp  be 
intorno  fin  che  lo  bagni  bene,et  come  hauera  boglito  hora  meza  riuolgi  ■ 
la  bene,6<:  fa  coli  due  hore  e  come  ha  boglito  Jaflale  ftar  ne  la  lume  Se  am 
.morzare  il  foco  di  fotto^etl'altro  di ialaben  Jauare,cVfa  parecchiar  il  ba 
gno  per  fare  degrana,e  dagli  lire  f. de  grana  de  Valenza  per  ogni  dozena 
de  lire  de  lana,&  doi  bigoncio! i  d'acquaforte  et  come  il  bagno  è  tiuido, 
.mettiia  grananel  maftello,&  di  fubito  metterai  la  lana^et  come  è  per  bo 
glirefala  uolger  un-poco  con  il  reftello,  e  poi  falaboglir  vn  quarto  d'ho 
ja,&poi  caua  fora  ditta  lana,&fala  ben  lauare,e  non  ti  curare  che  fia  cai 
da,e  poi  fa  bagno  chiaro,&  fa  che  fia  ben  caldo,&  metti  detro  ditta  lana, 
&  4.ouer  f.uolte  con  il  reftello,epoi cauala  &hauraibelisfima  lana. 
A  uolere  far  lana  baffa  di  grana  bifpgna  eifer  turchina» 
Turchina  è  due  uol te  .Situando £  per  aluminare  terrai  la  maniera  che 
di  fopra  ho  ditto  del  color  e  di  aluminar,  &  limile  nel  farlo  de  grana  e  la** 
uar,&  oflérua  quel  ordine  fopradixto . che Jhauerai  bella  tenta  di  lana, 
A  uolere  far  lana  ciandra  uol  ,euer  alacciata  chiara. 
Et  quando  la  uorai  aluminar  xorai  lire  7 .  de  lume  &  lire  i.di  greppo 
per  ogni  dozena  de  lire  di  lana  a  pefo  Se  falla  boglir  come  narra  la  fopra 
.iCrritta  prima  recetta,  et  come  fei  per  far  de  grana  torai  lire  f .  de  grana  da 
cimerà  per  ogni  dozena  di  lire  come  di  fopra  è  ditto ,  Si  doi  bigoncioli 
d'acquaforte  de  auertirai  che  non  fia  tropo  calda  3  Se  fala  ben  uoltare  Per 


caldiera  &  fala  boglir  uno  quarto  de  hora,&  poi  cauata  3c  falla  lauar  Se 
■poi  daui  uno  bagno,cioe  uno  bagno  chiaro,&  come  è  per  boglir  cauala 
fora  e  ponila  ne  le  corbe  a  forare  &  refèntela  Se  deftedila  come  Ci  offerii», 
A  fare  giallo  fopra  bianco. 
Togli  del  fguodano  e  taglialo  minuto  guato  poi,&  fallo  boglir  tato  che 
cali  lamita,  &  torai  herba  corniola^  coli  come  metti  quella  herba  metti 
il  (godano  &  poneli  1  urne  de  roca,&<gorna  Arabica,  fecondo  la  quantità 
che  uorai  fare,e  fatta  la  ditta  acqua  farà  color  giallo  fìniifcmo,&  beliffimo» 
A  far  .uerde  fopra  giallo . 
52  brafilio  detentori,rioe  fior  de  guadOj&  metti  .di  quello  un  poco,  Se 
con*  farà  finisflmo  uerde  giogendo  qfto  alla  recetta  che  fa  uerde  il  biaco, 

A  far  uerde  fopra  azuro* 
Giogendo  quello  appreflò  quello  che  dice  la  fopraditta  recetta  che  dice 
a  far  uerde  fopra  il  giallo,cioe  metti  dentro  due  ingeftere  de  aceto  forte,& 
una  d'acqua  de  falnitrio,  ouer  falnitrio  in  acqua  una  ingeftara  Se  onza  me 
rade  fa!  armoniaco,  Se  uno  puoco  de  lifìa  comuna  et  tenendo  quefto  or- 
dine come  ti  dico  hauera  finis  fimo  uerde  fopra  azurro, 

A  far  color  de  grana. 
32  vergino  ,  &rafpalo  con  vna  rafpa,poi  torai  ditta  raipadura  Se  metl 
la  a  moglia  in  aceto,  Se  metti  détro  lume  de  roca^e  lattala  a  mole  per  un  di, 
&  una  notte,e  poi  tonai  il  panno  che  tu  uoi  dare  il  color,&  mettilo  a  mol 
le  in  ditto  aceto  con, acqua  de. fiume  Se  falò  boglir  &  mettivi  dentro  orina 
humana,&  leualo  dal  foco  e  caualo  fora,(è  ti  pare  ben  colorito  e  mettilo  a 
fìigar,&  poi  che  è  futto  laualojbene  con  acqua  de  fiume  Se  fe  non  foflfe  ben 
colorito  falò  boglir  un'altra  fiata,&fara  fattole  fera  de  grana  bellissimo» 
Acqua  da  far  r oflb  vn  panno, 
Torrai  onze  i  d'oro  pigmento,onze  4-de  vetriol  Romano,  onze  6.  de 
cinaprio,onze  4.de  limatura  di  ferro,&  tutte  quefte  cofe  uuolcno  effer  mef 
fe  a  lambico ,  Se  farne  acqua ,  &  farà  roifo  finisfìmo ,  iè  ne  uuo  i  maggior 
quantità  fa  la  comparatane  multiplicando  che  è  bello, 

A  far  vermiglio  fopra  bianco  o  tenger  come  uoi, 
152  vergino^e  raipalo,&  ponilo  a  boglir  in  acqua  piouana ,  Se  che  cali  il 
terzo,e  poi  metti  detro  un  poco  de  lume  de  roca,,&  jèrà  fino  &  uermiglio. 
&C  fel  uoi  più  feuro  mettili  un  poco  di  zafarano,&  mettili  della  goma  Ara 
bica,quanto  che  a  te  pare  per  difcretione,&  farà  vermiglio  finisfimo» 
A  far  giallo  fopra  il  negro, 
lire  vna  di  viti  iolo  Romano,&  lire  z.di  falnirrio,&  falò  ftilar  alambi 
co,&  fanne  acqua,&  adoperela,  &  come  lo  uorai  adoperar  fa  che  lo  moftri 
al  foco  Se  adopexela  al  tuo  bifogno . 


A  uofere  fare  una  lana  fina  di  granzuoli', tien  quefta  maniera  ^ 

Quando  che  (crai  per  alluminar  torrai  lire  <f.  di  lume  per  ogni  dozena 
de  lire  di  lana  a  pefo,&  lire  una  di  grana,  &  allumina  fecondo  la  ufanza,& 
quando  che  fèi  per  far  de  granzuoli,.  torrai  lire  dòdeci  di  granzuoli  per  o~ 
gni  dozena  de  lire  come  di  fopradico,e  bigoncioli  tre  di  acqua  forte  e  mec 
ti  ne  la  caldara  quando  le  ben  calda  la  ma  Iana,e  fala  ben  randellare,  e  come 
è  per  boglir,cacciala  ben  fotto  l?acqua  de  andar  due  baléftrade,  e  poi  caua 
la  e  feolala  con  la  corba,  &  ben  lauar  &  dalli  poi  uno  bagno  nouo  fin  che 
le  ben  caldo,e  poi  caualo  fora,  e  iè  uorrai,la  poi  fare  lauare,  &  hauerai  bon 
color,&  bella  lana . 

A  fare  una  lana  amplitudine  de  granzuoIi,&  vergino  , 
che  farà  come  fcarlartina  ♦ 

Quando  che  Cei  per  arrobiar,torrai  lire  8.  de  granzuoli,  per  ogni  u.Iire 
de  lana^  bigoncioli  doi  di  acqua  fotte  per  dozena;,  e  fa  che'l  bagno  fìa-  te 
u»do,e  mettili  dentro  li- granzuoli,  e  meffeda  bene  e  prettamente  metti  den 
trofia  lanate  fala  molto  bene  raftellare,  quando  la  ui'ene  a  boglire,  cacciala 
ben  (òtto,  e  laifala  boglir  il  tempo  di  otto  pater  noftri,.  e  poi  cauala  fora,  e 
fala  ben  criuelar  e  lauar,&  poi  li  darai  uno  bagno  nouo,e  ben  caldo,e  met- 
ti; mio  la  ditta  lana ,  e  fala  boglir  uno  poco  ,  5c  la  cauarai,  e  fala  ben  lauare 
Scalcagnandola  dauantaggio  ,  e  poi  torrai  onze:  8  di  vergino  per  ogni 
dozena  de  pefò  de  Hte  di  lana ,  e  fa  boglire  lafèconda,  &  come  le  bogliro 
apparecchia  la  caldai  a  con  il  bagno  raggioneuole  e  che'l  fìa  teuido  mette- 
rai fòpra  il  vergino,  5c  come  è  appreflo  il  leuar  il  boglio  metti  fopra  la  la- 
nate fala  rafttllare ,  e  boglire  fina  a  tanto  che  direfti  Cei pater  noftri  ::&  poi 
fo  caua  fora  :&  hauerai  lana  di  bon  colore . 

Se  uorrai  fare  uno  fetto  fa  che'l  fìa1  turchino  a  piena  lana  :  Se  uorrai 
fare  uno  achola,fa  che'l  fialturehino  al  dritto  la  lana: 
Se  uorrai  fare  ciandra  :  fa  che  fìa  alazzato 
la  lana  e  tieni  quefta  maniera  . 

Quando  fèi  per  alluminar:  torrai  lire  6*  de  lume  per  ogni  il.  lire  di  lana 
a  pefo:cV  torrai  lire  vna  di  granai  alluminala  fecondo  l'ufànza  della  pre- 
ditta lume:  &  quando  fei  per  arrobiar  torrai  doi  bigoncioli  di  acqua  forte 
per  dozena:&  lire  ?.e  meza  di  granzuoli  :  8c  come  il  bagno  e  tepido  metti 
dentro  li  ditti  granzuoli:e  meffeda  molto  bene  il  bagno:&  immediate  met 
terai  dentro  la  lana  Se-  falla  ben  raftellare  Se  uoltare,  e  fala  ben  ftar  fotto  :  8C 
come  la  comincia  a  boglire  fala  uno  poco  uoltare  &  fala  boglir  per  fpacio 
di  otto  pater  noftri,e  poi  cauala  fuora  e  fala  ben  laUare,&  hauerai  bella  la- 
na mettila  a  colar:&:  calcagniar  Si  deftendila  in  terra:  e  farai  lauorar  la  dit- 
ta lana  e  come  il  panno  e  rouerfàto  farai  boglire  lire  due  e  mez-a  de  Virgi- 
lio pierpaniio  e  buttalo  fopra  al  panno  con  uno  bagno  nouo  che'l  fia  per 


boglire  e  dalli  ligrj  diece,e  poi  caua  il  panno  fuora . 

Et  nora  come  il  tuo  panno  è  rouerlato  fi  iiuole  garzare  et  il  fiielo  lenza 
tauàre  lo  farai  fpianare  e  poi  folalo  ,  &  hauerai  bel  panno  &  ten/rai  quefto 
ordine  in  ogni  forte  di  panno,perche  cofi  fi  die  oblèruare , 
A  far  ace  ouer  filo  o  tela  in  roflò . 
152.  brafilio  once  una  petto  ;&  fa  boglir  in  meza  fecchia  di  acqua  &  più 
quanto  fall  tuo  bifogno,e  poneli  lume  di  rocca,once  mcza,efa  boglhcfi- 
na  che  fi  confuma  la  terza  parte  ,  e  metti  dentro  le  ace  o  filo  o  quello  che 
uorrai  tenzer:.e,metti dentro  de  la  rozza  chefarai  bellifsimo  color  &iaua 
ditte  robbe  inacqua  chiara,&  auertifsi  che  il  color  bianco  uenir  1  roflò,ma 
non  altro  .  A  far  color  di  vergino  belifsimo  . 

$s  aceto  fortifsimOie  metti  dentro  doi  pezzi  di  calcina  uiua,e laflèla  mo 
gliarla  dentro,e  poi;tiraralla  fuora,  e.meflèdalo  vergino  ben  raflato  con  lo 
aceto ,  elaflalo  ftare.dentro  doi  giorni  e  metti  doi  pezzi  groffi  di  lume  di 
rocca,e  poi  caua  fuora  quella  lume  lafTandone  dentro  un  pochetto  no  trop 
po  grande  e  mettilo  in  una  pignatta  al  foco,  e  falla  boglir  fuauemen te  tan- 
to che  cali  la  mittù,ó<:  laifala  raffredare  &  colalo  con  una  pezza  netta  fèn^ 
za  ftrucolar  de  (ara  fatto.  A  far  acqua  verde  . 

Piglia  pomello  di  ipin©  cerbino  dal  tempo  da  iàn  Miehiel  il  mele  eli  ièt- 
tembrio,e  guarda  a  torre  le  ditte  pomelle  da  mezo  giorno  che  non  fia  tem 
po  pluuiofo,  ne  chali  babbi  data  la  rofata&  ialualein  vnocadinouedria- 
to,e  laiTale  ilare  per  tre  giornee  metti  .ne  le  ditte  pomelle  uno  poco  de  In— 
me  di  rocca,  e  meflèda  le  ditte  pomelle  per  fpacio  de  giorni  otto,  e  poi  hab 
bi  un  o  torcholetto^e.  caua  fora  lo  fugo,e- metti  il  ditto  fogo  in  uno  cadino, 
c  coprilo  molto  beneaccio  che  lo  aere  non  uadi  dentro  del  cadin ,  &  vallo 
adoperando  fecondo  che  hauerai  debifogno ,  e  nota  che  quando  ^netterai 
piulurne  di  rocca  diuenta  di  color  tanto  più  chiara . 

Acqua  da  far  rollò  un  panno, 
oropigmendo,  once  1.  vitriolo  Romano,  once  Jf!cinaprio,once  ^.li- 
matura di  ferro  once.4«5i  ogni  cola  metti  a  lambicco,efanne  acqua,e  quel 
lafararoflò  quello  che  uorrai,e  (ara  color  finiisimo . 

,  Acqua  ia  tenger  penne  ofsi,e  tauole  di  legno  &  ma- 
i  neghi  di,  cortelli  &C  ogn'altra  colà . 
i^.aeeto-roflò  fortifsimo  quanto  uorrai,  e  metciloin  uno  uafo-iiidriato^ 
e  mettili  dentro  molta  limatura  di  rame  e  di  laton  &  vitriolo  Romano  lu- 
me di  rocca,uerde  rame,e  metti  ogni  co(à  infieme  per  alquanti  giorni ,  ma 
prima  lafcialo  boglir  uno  poco  cioè  uno  bon  boglio,&  farai  una  fina  cen- 
sura verde  fi  forte  chemai  più  non  andata  uia . 

A  tinger  le  lède  di  cauallo.  per  far  lauorieri . 
far  iivrozello  cioè  in  .color  doro  per  ogni  lirade  lede  Iòidi  doi  ài 


zafaracV  Hte^apefo  de  acqua  comuna  &  fà  boglir  l'acqua  cól  zafarano  fi 
prima  cofi  per  un  quarto  d'hora  e  poi  metti  le  fede  dentro  &  laffale  boglir 
tanto  che  cali  la  mità  Se  auer tite  che  le  lède  uoleno  eflèr  coperte  da  ditta  ac 
qua  mentre  che  boglieno  &  poi  canale  fora  Se  rcfencele  in  acqua  frefca  & 
dapoi  mettile  a  fugar,  che  faranno  tente  benisfimo.  . 

A  tenger  fède  di  cauallo  in  roflb. 
Per  ogni  lira  de  lède  di  cauallo,i.foldi  di  rozza  da  fetori  pefta  che  fia  fre 
fca  &  lire  j.d'afedo  Se  fa  boglir  l'afedo  &  la  rozza  per  mez'hora  e  poi  met 
ti  dette  fede  dentro  &  laifa  boglir  tato  che  cali  doi  terzi  e  poi  refenta  ditte 
fede  con  acqua  frefca  &  farai  fugarle  feranno  belle  a  ogni  proua. 

A  tenger  fede  di  cauallo  in  morello. 

j^rozello  Se  acqua  comuna  tato  d'uno  quato  de  l'altro  &  mettile  a  fcal 
dar  in  una  caldara  de  rame  &  come  è  calda  metti  dentro  le  fede  &  fale  ten; 
ger  Se  dapoi  lauale  con  acqua  frefca  Se  fugale  Se  faranno  tente  morelle. 
A  tenger  fède  de  cauallo  azurre . 
lire  meza  d'acqua  comuna  Se  onze  meza  di  rozza  Se  onze  una  di  fe 
mola  Se  metti  al  foco  ditte  robe  Se  fatele  boglir  &  cerne  hanno  leuaro  il  bo 
glio  leuale  dal  foco  Se  fa  che  habbi  un  cadkio  con  un  poco  d'endego  petto 
cioè  quanto  che  fèria  doi  foldi  in  circa  Se  manco  e  pigliate  due  uolte  tanta 
acqua  doue  è  le  fopraditte  robe^ome  feria  lendego  e  buttela  fopra  il  ditto 
endego  meffeda  ogni  colà  molto  bene  cioè  l'acqua  e  lendego  Se  lafiate  coli 
per  una  notte  Se  Ialtra  mattina  aggiongeuf  altra  tanta  acqua  Se  metti  a  fcal 
dar  il  ditto  color  Se  come  è  caldo  meta  dentro  le  fède  Se  tengerà  benisfi- 
mo, Se  poi  lauale  in  acqua  frefca  Se  fale  fjgar  e  faranno  tente. 

Item  fàppiate  che  ditta  acqua  Ci  adimanda  maiftra  de  la  tentura  de  i  fo- 
pradettti  colori  doue  che  fe  li  metterete  un  color  bianco  eflèndo  tiuida  di'- 
uenta  turchino,e  ui  metterete  color  di  giallo  uerrà  uerde  Se  fè  li  metterete 
color  morello  diuenterà  aIefiandrino>&  fàppiate  che  come  uorrete  tenger 
tela  turchina,torr«e  in  cambio  de  lendego  del  fioretto  perche  l'uno  e  l'al- 
tro tinge,ma  ual  manco  ditto  fioretto. 

Qui  fìnilfe  il  primo  libro  di  tengere  ordinariamente  lane,panni,tele  fila 
te,gotoni  per  l'arte  corrente,^  per  l'arte  maggiore,&  fìegue  l'ordine  che  fi 
debbe  tenere  per  tengere  tutte  le  fede  genera  lmente,&  par  ocularmente,  co 
me  leggendo  fi  può  uedere,a  laude  e  gloria  d'Iddio  noftro  fignore* 


LIBRO  CHE  INSEGNA  A  TENGERE   SEDE  DI 
ogni  colore  perfèttamente,  fecondo  Firenza  8c  Genoua. 


Notandiisimi  fècreti per  tengere fède  in  diuerfì  colori  boni:  &  perfetti 
magiflxali .  Prima  bifogna  che  fc  tu  uogli  f.  re  colore  che  fìa  bono  che  ni 
facci  che  la  feda  fìa  bianca:&  a  uolerla  cocere  bifogna  che  facci  come  interi 
derai  leggendo  .  Et  in  che  modo  fi  debbe  {tuffare  Se  cocere  &  fòlfarare,ten-~ 
gere  Se  retengere  la  fèda  particularmente  colore  per  colore,&  generalmen- 
te di  quelli  che  uanno  lauadi  fècondo  il  confueto  de  li  maeflri  Fiorentini, 
&  confueto  de  tutti  li  maeftri  di  Italia,  e  perche  intendi  la  caggione  &  l'or- 
dine, perche  fè  debba  ftuffàr  la  fèda .  Tu  fai  che  come  la  fèda  è  filada  &  per 
uolere  tenderla  torta/ala  flu  fare  come  intenderai  ♦ 


gelili  Iglia  queì<a*quantìtà  dì  feda  che  uorraifar  bianca  &.  iiiipai, 
tinaia  &  immolela  in  acqua  e  pfgl/erai  uno  facheno  rai  io 
che  Uib'a  dentro  la  feda  ilqual  fachcrro  iìa  di'tela  di  lina*) 
caneuazza  ,  e  metri  dentro  la  ditta  feda  confandola  deftefa 
dentro  emettila  cofi  a  molle  3  e  poi  mettine  la  caldaia  de 
1  ac4ua  doue  la  uofrai  cocete,  e  fina  che  l'acqua  fi  fcalda  piglia  tante  lire  di 
iapone  di  feda,e  fi  a  tanto  fapone  quanta  feda-iioi  cocete,*  mettilo  ne  la  dir 
ta  caldara  ne  laquale  hauerai  meflb  la  feda ,  e  fala  boglire  per  fpacìo  di  tre 
ouer;  quatto  hore  o  una  hora  fecondo  che  ne  haueflì  bffogno  la  feda  che  la 
iiemra  di  che  Color  la  uorrai  fare  8c  come  l'ha  bogliro  cauala  foia  :  &  quan 
do  haueftta  farla  o  ue.de  p  alelTandrina  o  negra  fa  che  pigli  onze  18.  de 
pone  per  lira  di  feda,e  farai  nel  medefimo  modo;&  quando  uorrefti  che  la 
feda  reftafle  bianca  per  ogni  panno  &  fpetialmente  per  damafehini  pigile 
rai  lire  u di  fapone  per  lira  di  leda  :  e  fa  nel  mede/imo  modo:&  quando  che 
in  quella  feda  ne  foife  per  trama  che  non  fofiè  redoppiata  da  crudo  non  là 
fare  boglir  più  di  tre  quarti  di  hora,e  l'altra  per  hore  Ici:&  per  peli  fala  bo- 
glir come  di  fopraie  fimilmente  quando  che  cocerti  feda  che  hauefti  a  fare 
negra  fala  boglir  tre  ouer  quatro  hore  o  manco  fecondo  il  lauorier  che  uor 
rai  fare,perche  il  negro  per  fe  mcdefimo  è  tanto  forte  che  è  molto ,  ne  non 
refta  la  feda  di  peggio,perche  la  noie  boglir  manco  in  caldara  ♦ 

Et  quando  che  la  feda  che  cocefti  hauera  boglito  quanto  a  te  pareffe ,  ca 
uala  de  la  caldara  con  il  fachetto  cofi  come  la  metterti  a  cocere  &  ualla  la- 
ua  molto  bene  &  inforzila  per  modo  che  lo  fapone  ne  enfa:  &  quefto  farai 
duo  o  tre  fiade  tanto  chel  fapone  enfa  molto  bene. 

Item  fe  volerti  che  la  feda  che  hauerai  cotta  reità  bianca  che  la  non  fofTe 
bianca  peYhauerìa  ben  cotta  6c  volendola  più  bianca  bifogna  che  facci  cp 
me  intenderai . 

A  fnfòlferar  fèda  per  farla  ben  bianca  . 
Piglia  la  feda  co  ita  che  haùerai  lauata  molto  bene  incefpela  &  forzila  a 
.mano  cofi  àmogliata  fi  che  non  giozzola  per  l'acqua  che  foife  denteo  e  pi- 
glia la  ditta,  feda  e  deftendila  fopra  mazette  manigeuole  &  non  grolle  e  co 
me  l'hauerai  deftefa  ,  fa  che  habbi  una  ferraglia  de  rauole  ferade  fi  che  non 
pofsi  ufeu-ne  il  fumo,e  fa  che  le  ditte  mazette  doue  è  deftefa  la  feda  fia  tan- 
to  alte  da  terra  che  il  foco  non  le  offenda  &  quanto  alte  a  te  pare  e  poni  fot 
to  la  di  tra  feda  de  li  carboni  accefi  quanti  che  a  te  pare  fopra  fogara  o  uno 
.ordegno  fatto  a  porta  &  piglia  lire  due  ouer  tre  per  ogni  lira  di  feda  di  fòt*- 
fare  negro  ,  e  mettilo  fopra  le  ditte  brale  de  carboni  &  fa  che  il  feraglio  di 
tauolaj  fia  ben  ferrato  accio  che'l  folfare  oucro  il  fumo  del  folfare  uadi  fotto 
la  feda,  e  quefto  farai  tante  uolte  che  la  ditta  feda  refti  bianca  come  a  te  pa- 
*e;&  ogni  uolta  che  li  metti  folfare  uoltarai  la  feda  fotto  e  fopra  per  modo 


che  per  ogni  banda  poffi  pigliar  foifare  &  auertiflì  che  cònìe  li  fefti  croppò 
foco  che  non  fè  abrufci  la  fèda  .Se  che  il  foco  fìa  tanto  dittante  che  badi  Si 
che  non  facci  danno  Se  come  la  ditta  fèda  hauera  pigliato  il  folfare  onero 
che  la  fìa  {tuffata  ,  Se  tenerai  ditta  fèda  a  modo  che  ne  enfà  la  humidita  de 
l'acqua  che  folle  reftara  dentro  e  guardala  da  l'humido,e  da  ogni  graffò  .  ' 

A  tengere  fèda  in  color  negro  bello  Se  fìniTsfmo.  I 

E  quando  che  hauerai  cotta,  fèda  che  volefti  fare  negra  non  bifegna  che 
la  inlumini,ma  per  farla  negra  renerai  il  modo  come  intenderai, 

Nota  che  ogni  fèda  che  uorrai  tengier  non  uole  eflèr  mfolfarada  perchè 
.volendola  fare  negra  piglierai  la  feda  coli  cotta  Si  mogliada,e  quando  che 
la  foflè  futta  e  fa  che  la  inmogli  in  l'acqua  e  fa  che  habbi  un  i  caldai  a  che  te 
gni  tante  fecchie  di  acqua  quante  lire  di  fèda  uorrai  far  negra ,  Se  piglia  Hi 
ira  una  di  galla  per  ogni  lira  di  fèda  3  de  mertila  ne  la  ditta  caldara  ,  de  ac> 
qua:e  poi  habbi  la  feda  con  le  fue  piolle  e  mettila  ne  la  ditta  caldara,e  farai 
foco  forto  Se  falla  boglir  per  fpacio  di  mezza  hora  :  Se  quefto  uole  eflér  la 
fèra  che  la  mattina  la  uorrefti  fare  negra  :  &  quando  la  fèda  hauera  bogli- 
to con  la  galla  ne  la  caldara  come  difsi  per  fpacio  di  meza  hora  ualia  uol>- 
tando  accio  che  non  fè  afianda  in  quella  meza  hora  :  Se  poi  leuali  il  foco 
di  fòtto  de  la  caldara  .Se  lafla  ftare  la  ditta  fèda  ne  la  caldara  fina  la  mattinai 
pur  che  ftia  fotto  l'acqua ,  Se  la  mattina  caua  la  fèda  ,<&  lauala  molto  be-- 
ne ,  Se  torzendola  forte  a  mano ,  o  a  la  caùia  ,  &  quefta  feda  fera  ingala- 
ta  :  Se  fa  che  habbi  una  caldara  per  fare  il  corpo  del  negro  :  Se  fa  che  la  fìa 
tanto  granda  che  giudichi  che  ti  bafti  fècondo  la  fèda  che  uorrefti  tengere. 
Se  impila  d  acqua,poi  mettili  dentro  per  ogni  lira  di  fèda  che  uorrai  fare  ne 
grò  lira  una  di  vetriolo  romano  ,  e  lire  una  e  meza  de  limatura  di  ferro  Se 
onzeó.di  g5maarabica,a  tutte  quefte  cofèfale  boglir  ne  la  ditta  acqua  per 
(pacio  di  uno  ottauo  di  hora  di  modo  che  le  ditte  cofè  fìano  disfatte:  e  poi 
la  mattina  com'è  ditto, fi  pigliala  feda  che  hauerai  ingallata,e  mettila  ne  la 
caldara  doue  hauerai  meflè  le  fopraditte.robbe:cioè  il  vitriolo:la  limatura 
e  la  goma  arabica  e  farai  boglir  per  fpacio  di  meza  hora  tutta  uia  uoltado 
la  con  le  mazette  futtile  come  fi  coftuma  e  con  la  mano,  e  poi  habbi  la  tua 
cauia  fopra  la  caldara  Se  cauara  forala  ditta  fèda  quando  fhauera  boglito 
e  torzi  la  ditta  fèda  dapoi  l'hauera  boglito  per  fpacio  di  meza  hora  e  poni 
(a  a  refredare  nel  loco  che  hauerai  eletto  per  quefto  fèruitio:e  come  la  fèrà 
freddare  fìmi'Imcnre  tornala  ne  la  caldara  e  refalla  boglire  per  fpacio  di  uno 
terzo  d'hora,e  cauala  fora  al  preditto  modo  e  ponila  a  refredare, e  fe  la  die 
•Ca  fèda  non  te  parefle  cflère  ueniua  tanto  negra  come  uorrefti  :  piglia  onzé 
3. de  vitriolo,onze  6. de  limatura,  Se  onzedoi  di  gomma  >&e  mettila  ne  la 
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caldara  douc  c  fatto  lo  corpo  negr0>e  meflèda  bene  ogni  cofa  inficine  e  poi 
refa  fuoco  fotto  :  &  rimetti  dentro  la  ditta  feda ,  e  fala  boglir  per  fpacio  de 
una  hora  fecondo  che  a  te  pare  bifogno  :  fempre  uolrandola  accio  che  non 
fe  fiandi:&  quando  il  colore  te  piaceflè,  et  che'l  foife  ftaro  dato  il  terzo  fo- 
co^ ponila  a  la  cauia  e  forzila  come  facefti  l'altra  uolta,e  ponila  a  sfredire, 
e  come  la  fera  fredda  lauala  bene  quanto  te  parerà  :  poi  ponila  a  fugar  fo- 
pra  quelle  mazette  folite  slargando  le  maliche  fi  pofsi  ben  f  gar  per  den 
tro,&  hauerai  belifsimo  negro  tento  in  la  feda  come  fi  oflèrua  negl'arte  de  la 
tentoria,e  tenirai  quefto  ordine:Et  quando  per  cafo  la  ditta  feda  a  quelli  tre 
fuochi  la  non  fofTeuenuta  ben  negra  come  uorrefti  laffela  ftar  nella  ditta 
caldara  per  fpacio  de  due  ouer  tre  hore  fotto  il  negro  ne  la  ditta  caldai  a 
perche  la  acquiftara  afiài  più  negro  :  e  dapoi  lauala  come  editto  di  fopra 
torcendola  a  la  cauia  prima  fopra  la  caldara  del  negro  s  e  quando  uolefti 
che  la  Teda  che  hauerai  tenta  foife  morbida,impero  che'l  negro  la  fa  ruuida; 
habbi  la  nauicella  doue  fi  allumina  la  feda:  &  ponili  dentro  tanta  acqua  cai 
da  che  a  te  pare  che  bafti,  e  ne  la  ditta  acqua  poncli  fapone  de  feda  tato  che 
baiti  :  e  falò  disfar  bene ,  e  quefto  fe  pone  a  defeittione  :  e  poi  piglia  la  feda 
lauata,e  ponile  con  le  cappie,&ualle  uoltando  ne  la  ditta  acqua  calda,che  e 
il  fapone  liquefatto,&  valle  voltando  e  ftruccolando  ditte  maiTc,due,  ouer 
tre  uolte  con  le  mano  remenandole  tanto  che  le  lafsi  il  ruuido,  e  manizela, 
fe  la  fera  uenuta  molefina  lauela  e  torzela  a  la  cauia,e  fala  fugar  come  fi  fo> 
lita  fopra  le  mazette . 

Hora  fe  uorrai  tinger  alcuni  colori  bifogna  che  la  feda  fe  allumini  di 
bianco  &  che  non  habbi  toccato  folfere,  o  uero  ftata  al  fumo  di  eiTo  folfere: 
&  per  uolerla  alluminare,piglia  una  caldara  di  acqua  ,  e  fcaldala,  e  poi  piV 
glia  una  lira  de  lume  di  rocca  per  Ciafcaduna  lira  di  feda  che  tu  uorrai  tin- 
gei^ouero  alluminar,^  ponerai  la  luma  ne  la  ditta  caldara,&  ua  remenanx 
do  dentro  con  uno  battone  in  modo  che  la  fia  ben  disfatta  ,  e  poi  habbi 
una  ftamegna,e  cola  la  ditta  acqua  de  lume  ne  la  nauicella  doue  uorrai  allu 
minar  la  feda:  e  poi  poni  la  feda  ne  le  mazette  come  fi  oflèrua,  e  piglia  tan- 
te fechielle  di  acqua,quante  lire  di  feda  uorrai  tingerà  poni  ne  la  ditta  na> 
uicella  de  l'acqua  de  lume,e  metti  dentro  la  fèda  fopra  le  mazzette  ouer  im 
pantinarla  :  &  uaUa  uoltando  con  la  mano  (opra  la  nauicella ,  due  ouer  tre 
uolte  molto  bene  :  &  quefto  uole  eifere  la  fera  auanri  che  la  mattina  uorrai 
tinger  :  e  torta  che  l'hauerai  due ,  ouero  tre  uolte  fa  ftare  la  ditta  feda  fotto 
l'acqua  alluminata,  e  lalfala  ftare  tutta  la  notte  per  fina  a  quell  hora  che  uor 
rai  tinger,&  auanti  che  la  tingi,pigliarai  la  ditta  feda,&  ualla  a  lauare  al  fiu 
me  ouero  canale ,  molto  bene  torzela  due  o  tre  uolte  a  mano  per  fina  che 
la  lauerai,  6c  incefpela  al  più  che  tu  poi  ben*  cofi  come  fefti  a  luminarla  fo 
pra  li  palliceli!  t 


<  Et  nota  ogni  feda  che  allumini  Fa  chela  allumini  da  freddo ,  e  perche  la 
fèda  hacorpOjbifognachelaftiaaflai  ne  l'acqua  de  lume,  e  canto  più  allu- 
minando a  freddo  ,  &  per  quello  rifpetto  feonuiene  ftare  ne  la  lume  otto 
ouer  diece  hore  almanco ,  e  dapoi  metti  la  (èra  auanti  che  la  uorrai  tengeie 
a  darli  il  lume:&  auertifsi  de  non  gettar  uia  la  ditra  acqua  perche  ne  potrai 
hauer  biCogno  fecondo  li  colori  che  uorrai  tengere . 

A  tinger  feda  in  grana  color  perfetti  fsimo . 
Piglia  la  feda  alluminada  che  è  ben  Iauada,&  mettila  ne  li  fuoi  palliceli! 
poi  habbi  la  caldara  ben  lauata,e  metti  dentro  tante  fecchie  di  acqua  chia- 
ra quante  lire  di  feda  uoi  rai  rengiere,  poi  piglia  once  6*  de  grana  da  Valeri 
za  per  cadauna  lira  di  fèda,  e  che  la  fìa  ben  mafenada ,  e  fa  fuoco  fotto  a  la 
ditta  caldara,e  come  farà  uno  poco'calda  la  ditta  acqua,metti  dentro  la  di  t 
ta  grana  ben  mafènada ,  ÒC  uolta  ben  dentro  la  ditta  grana  con  la  ditta  ac^ 
qua:e  poi  piglia  la  feda  che  uorrai  tengiere  come  l'hauerai  fopra  le  mazet» 
te  ben  larghe  le  maflè  mettile  ne  la  ditta  caldara ,  ÒC  ualla  uolrando  (òtto  fó 
pra,e  fa  che  la  caldara  boglia  per  fpacio  di  tre  quarti  d'hoia  ouero  una  ho 
ra  al  più,  tutta  uolta  uolgendo  fotto  e  (òpra  la  ditta  feda ,  e  quando  che  té 
pare  che  la  feda  riabbia  prefo  il  colore  a  baftanza ,  cauala  fuora  5c  torzela 
forte  a  la  cauia  a  modo  che  la  grana  fofle  attaccata  che  te  piaceflè:  piglia  la 
ditta  fèda  ÒC  uardala  ben ,  e  dapoi  lauala  de  toizila  con  le  mani  due  o  tre 
uolte  forte,  e  fe  metterti  tempo  a  nafparla  farà  buono  :  e  dapoi  piglia  la  dir 
ta  feda,  e  difirendila  fopra  la  fua  mazetta  doue  te  pare  ftrignendo  le  maflèi 
ma  non  le  deftender  al  fole:&  quando  che  la  ditta  feda  che  tengiefti  di  gra 
na  non  fofTe  uenuta  troppo  piena  di  coloreje  fe  la  uolefti  fcaricare  di  coloy 
re  piglia  la  feda  fopraditta  cofi  bagnata,  e  rimettila  fopra  le  mazette  a  mol 
le  uolrando  alquanto  ÒC  alluminandola  ne  l'acqua  che  laluafti  ne  la  nauicel 
la  òc  torzila  alquanto  più  uol  e  come  a  te  pare  a  mano  fe  la  uoirai  fcaricar 
di  color:  e  quefto  giudicarai  tu  che  con  l'occhio  tuo  te  fatisfi  di  tenerla  più 
o  manco  fecondo  che  a  te  parerà  che  ne  habbi  debifògno:  e  di  quefto  non 
fe  po  fare  giudicio  per  ftare  la  feda  a  moglia  perche  fecondo  il  colore  fa  de 
bifogno  ftarui  più  e  manco  ,  e  quando  foffe  uenuto  il  color  come  che  a  te 
pareffe ,  cauala  fuora  ÒC  ualla  a  lauar  molto  bene  nel  fopraditto  modo ,  Et 
quando  il  color  che  tengefti  di  grana,haueflè  rifehiarito  nel  modo  predite 
ro,e  chel  non  fofTe  fchiarito  bene  come  uorrefh',  e  non  hauefle  il  Iufcro,piV 
glia  tanta  gomma  arabica  che  te  pare  che  bafti,e  piglia  uno  caldarello  ouer 
parolo  che  fia  caldo,fi  che  la  gomma  uenghi  liquida,e  disfattale  poi  torrai 
uno  puoco  di  fezza  de  vin  bianco ,  e  non  fia  recotta  ben  fatta,  e  mettila  ne 
la  ditta  caldara  doue  che  hai  meno  la  gomma  arabica ,  e  disfalla  bene  ogni 
cofa  &  fa  che  fia  calda  bene  ma  che  non  boglia  :  e  poi  cola  ditta  aqua  con 
ujia  pezza  odeftamegna  o  meglio  che  potrai  ne  la  nauicella  raggiongi 


tanta  acqua  chfarà  quanto  che  te  pare  die  pofsi  baitarè  à  bagno  a  mòrfo 
che  fai',eriuo.lta  la  feda  Se  dapoi  fala  Iauare  del  lume  con  le  mazelle,  e  met 
tila  dentro  &  ualla  uoltando  più  uolte  fecondo  che  te  parerà  che  fia  difcar 
gato  il  color  e  prefo  il  luftro,e  poi  cauarai  fora  la  feda  &  ualla  Iaua,  e  come 
l'hauerai  lauata,diftendila  doue  te  parerà 

Et  nota  che  ogni  color  che  tengierai  uole  efler  la  feda  ne  l'acqua  chia-i 
ra  &  forzila  a  m  ano,  e  poi  mettila  in  caldara  auanti  che  la  cai  darà  boglia, 
imperoche  bogliendo  non  farefti  mai  color  che  fofle  aualido ,  cioè  tutto  a 
un  modo  fia  che  color  che  fi  vogli ,  &  auertifsi  quando  che  caui  la  feda  de 
una  caldara  che  fia  de  un  colore^  fel  uolefti  far  più  o  manco  in  altro  color 
(èmpre  fi  Iaua  e  torze  a  mano,  e  fimile  come  la  caui  e  metti  ne  la  caldara  fa 
che  ila  innanzi  che  la  bogh'a,&  auertifsi  quando  che  uorrai  tengiere  di  gra 
na  impero  che  la  grana  è  molto  uan'a  da  per  fi  fola  &  fimile  de  colori  tal 
più  Se  tal  manco  colore  Se  manco  fuftantia  fecondo  la  grana  tanto  più ,  ÒC 
manco^bifogna  torre  grana  per  ogni  lira  di  feda.  Et  nota. 
Grana  di  Corinto  per  ogni  lira  di  feda  onze  ^.in  ó.fecodo  che  la  fèrà  bona 
Grana  da  valenza  per  ogni  lira  di  feda  onze  $.in  7.  &  ogni  altra  grana  ba- 
ita per  ogni  lira  di  feda  onze  n.  in  14.  Grana  de  Prouenza  per  ogni  lira  di 
&da  onze  7.  in  8.  fecondo  la  bontà  della  grana.  Grana  de  Corinrho  grofìa 
per  lira  di  lèda  onze  8.in  10. tal  12.&  tal  i4.onze  per  lira.  Grana  de  Barba- 
jbaria  per  ogni  lira  di  feda  onze  8.  in  io.Grana  fpagnola,  per  ogni  lira  di  tè 
da  onze  10. in  11. 

:  No  ta  che  ti  dico  che  debbi  ingalar  la  feda  :  la  ragion  fi  è  perche  la  feda 
-fi  ha  corpo}&  accio  che  la  pigia  il  color  drento3bifogna  che  la  feda  fia  inga 
•lata,e  che  la  fragili  ne  la  galla  otto  ouer  diece  hore ,  ancora  che  il  color  del 
negro  foffe  perfetto,e  per  queito.rifpetto  che  auanzi  quefto  tempo,  uoglió 
che  la  ingalli  la  fera3che  la  mattina  chiedo  la  uorrai  far  negra . 

Piglia  uno  cai  darò  di'  acqua  Se  menila  al  fuoco  &  fa  che  la  fia  ben  cal- 
da ,  Se  fa  che  habbi  la  leda  fopra  le  mazetre  ouer  impantini:  &  mettile  coi! 
da  futro  ne  la  ditta  aqua  calda  -s  8c  laflàla  ftare  uno  poco  accio  pigli  l'acqua 
calda  ben  dentro  e  fora,  Se  come  è  irato  fopra  el  foco  uno  poco  tozzi  la  iè 
da  fopra  la  caldara  bene  a  mano,  Se  poi  diftendila  doue  che  a  tepare3&  tor 
rai  la  feda  cofi  torra^  portala  a  Iauare  a  tuo  modo,&  tornala  a  la  cauia,ec 
farai  a  quefto  modo .  .  • 

Et  nota  che  ogni  uolta  che  haueiti  fufpetto  che  la  grana  che  tengi  hauef 
iè  poco  coIore,e  per  uolere  fare  più  pieno. el  colore  un  poco,oueramente  a 
cauarlo  integralmente ,  ton  ai  meza  onza  di  popò  per  ogni  lira  di  feda  Se 
mettila  ne  le  caldara  immediate  che  hauerai  mena  la  grana  Se  cauarai  fora 
e!  colore,  per  racquifrar  alfai  del  colore  a  la  feda:e  quando  che  te  pai-effe  uo 
Icrne  dare  a  ogni  grana  che  tenge/H  fa  che  tenghi  il  ditto  modo  come  hai 


i-ìnrcfo  bandone  poco  pei"  lira  percne  il  tfoppo  ttarebbe  per  nocere  ptfHI 
fu  a  gran  poflanza:  Si  fe  puruogl'i  pigliar  per  equalità  per  ogni  bradi  gra- 
tta dalli  onza  meza  per  lira,&  dà  cinque  lire  in  fu,danne  uno  quarto  di  oa 
;za  per  ogni  lira  di  grana  die  tengei-ai^  ua  tingendo,&  uederai  aequiftare 
ballai  del  colore  alla  fèda  . 

t  Et  quado  uolefti  tengere  feda  de  ci  emefino  mettilo  a  moglia  ne  l'acqua 
chiara  in  un  tinello  o  uafo  doue  che  a  te  pare  pur  che  l'acqua  lo  renghi  lar/ 
go,e  per  fpacio  di  dieci  ouer  dodeci  di,piglia  una  pezza  e  caua  lo  ditto  ere 
melinolo  de  l'acqua  doue  l'hauerai  me  db  con  la  ditta  pezza  ligato  dentro 
che  fia  tanto  fìtta  che  non  efea  il  cremefino,e  meflèda  la  tetra  ouer  altra  brìi 
-tezza  che  fia  dentro,  Si  quefto  fa  tante  uolte  nel  tempo  che  lo  tieni  a  ino-* 
glia  il  ditto  crcmefino.li  che  retti  tutta  la  futtanti  del  cremefino  Si  che'l  no 
■retti  più  fporca  l'acqua,ma  che  redi  ne  la  pezza  doue  era  ligato  .  Et  come 
l'hauerai  condotto  in  ditto  modo  <  habbi  uno  mortaio  di  piera  grande,co 
la  fua  mazza,o  di  pietra,o  di  legno  forte,  Se  ua  disfacendo  il  ditto  cremefi-1 
no  molto  ben  che'l  fia  ben  petto  e  menuto,  fi  che'l  fia  disfatto,  e  poi  habbi 
la  caldaia  netta  molto  ben  doue  tu  uogli  tengier,  e  piglia  ditta  patta  di  ere 
<tiiefimo,<3£  tengi  la  feda  in  tre  uolte,&  oblèruai  ai  l'ordine  fotto  fcritto.  ' 

Fa  che  habbi  la  tua  feda  fopra  le  mazette  ,  Si  che  la  fia  alluminata  come 
haueti  intefo,  come  fi  tengie  di  grana  e  beh  lauata  e  metta  (opra  le  mazet> 
te.  Er  poi  al  primo  bagno  che  tengierai  le  fede,  fa  di  terra  lire  uinti  di  patta 
'di  cremefino,ouero  altretanto  fecodo  che  fotte  crefTuto ,  et  habbi  una  ftrraz 
za,&T  cola  ditta  patta  di  cremefino  ne  la  caldara  lauata  doue  uorrai  tengie- 
fe,&:  fa  fuoco  Cottole  come  le  calda  uno  poco,poneli  onze  8.  di'  poppo  pef 
4iia  de  feda  mafenato,ponilo  ne  la  caldara  doue  è  lo  cremefino,&  fa  boglit 
-uno  terzo  de  hora  il  ditto  cremefino  con  la  fèda ,  tutta  uolta  uoltandola 
..dentro  fono  Si  fopra  con  le  mazette  >  Si  dapoi  caua  fuora  la  feda  Si  forzi- 
la a  la  cauia  Si  ualla  a  lauar,  Si  incefpala  molto  bene  cofi  mogliada  cioè  co 
ine  li  detti  dal  primo  bagno,e  caua  fora  il  bagno  lauorato  Si  fa  bagno  nuò 
uo:  Se  un'altra  fiata  pigliarai  lire  io.  di  patta  di  cremefino  ne  la  ditta  cal> 
dara,&  farai  fimilmente  come  hai  cominciata  a  tenger  la  ditta  feda  Si  pol- 
ita fopra  le  mazette ,  colando  la  patta  di  cremefino  ne  la  ditta  caldara ,  fi> 
tnilmente  come  fefti  il  primo  fa  fuoco  forto,&  piglia  altre  onze  S.di  pop^ 
po  per  ogni  lira  di  ièda,pefto,&  a  quel  medelìmo  modo  poni  la  feda  fopra 
le  mazette:metti  dentro  che  non  bogli  la  caldara  quando  poni  la  fèda:  e  co 
ime  le  ne  la  caldara  fa  che  boglia  per  fpacio  di  meza  hora  con  il  cremefino 
jdentro  tutta  aia  uoltando  la  feda  con  mano  fi  che  fi  tengi  equalmente ,  di 
come  l'ha  bogiito  il  di  .  to  tempo  caua  fuora  la  feda  e  torzila&  lauala  mol 
to  bene,rncefpala  come  che  tu  fai,  Si  uederai  che  la  feda  farà  tenta  appretto, 
il  colore  .che  hauerai  a  far  a  li  detti  duoi  bagni ,  &  al  terzo  bagno }  pigKa 


*utta  la  pafta  che  ri  èreftata  chea  quefta  ragione  ucnirebte  adeflere  liti 
50.&  cola  fimilmente  ne  la  dieta  caldara  la  di'tea  patta  &  torrai  il  ditto  ba- 
gno e  farai  quel  medefino  e  falli  fuoco  fotto  e  piglia  onze  11. di  poppo  per 
ogni  lira  di  feda,  e  metri  dentro  la  feda  con  lemazette  Se  fa  boglir  come 
che  a  te  pare  che  uenghi  il  color  che  uorrai  tenire ,  &  auertifsi  non  li  dare 
più  di  uno  terzo  de  fuoco  di  quello  che  hai  dato  a  li  altri  doi  bagni ,  &  a 
quefto  terzo  bagno  uole  quefto  ordine  Ci  perche  ueniria  troppo  rozzo  ,  e 
come  te  pare  che  la  fìa  tenta  a  tuo  modo  cauerai  mora  la  feda  &  forzila  & 
lauala  &  incefpela  come  te  fu  ditto  di  fopra,  e  nota  che  ogni  uolta  che  caui 
la  ditta  feda  de  la  caldara  fala  sfredire  amano,auanti  che  Ialaui,&  le  il  co- 
lor che  hauerai  tento  cremefino  ftefiè  fecondo  la  intenrion  tua  deftendila 
doue  re  par  che  ftia  bene  per  fugarla . 

Et  fè  per  cafo  la  feda  che  rengefti  in  cremifino/oflè  uenuta  di  color  trop 
po  pieno  e  che  la  non  haucife  il  luftro  che  die  hauere  la  feda3lauela  e  poni- 
la fopra  le  mazette,  e  mettila  ne  l'acqua  dentro  della  nauicella  doue  defti  il 
lume  a  la  ditta  fèda ,  Se  ualla  uoltando  per  quarro  ouer  fei  uolte  ben  den/ 
tro,e  cacciala  ben  Cono  la  ditta  acquaie  laflala  ftare  per  fpacio  de  tre  quar- 
ti di  hora  &  anche  una  hora  integraifecondo  il  tuobifògno  deliramente, 
dandoli  il  colore  che  defideri,e  come  foiTe  a  fegno  fecondo  il  defiderio  che 
di(Tegni,cauala  fuora  &  lauala  molto  bene,  e  da  nuouo  la  rezepa  e  torzela 
bene  due  o  tre  uolte,e  deftendila  come  che  te  pare  che  la  ftia  bene . 

Et  fe  per  cafo  il  color  che  tengefti  foiTe  fchiarito  nel  fopraditto  modo,e 
chel  non  hauelTe  il  luftro ,  come  feria  la  tua  intentione ,  Piglia  onze  doi  di 
gomma  arabica  &  onza  meza  de  lume  di  fezza  bianca,per  ogni  lira  di  fè- 
da a  pefb,  laqual  lume  di  fezza  non  fìa  recotta ,  e  mettila  in  una  caldarella 
di  acqua,fi  che  la  gomma  arabica,^  lume  di  fezza  fia  disfatta,e  colala  con 
una  pezza  ouer  ftrazzo  ne  la  nauicella  netta  doue  metterai  la  ditta  acqua, 
&  aggiongi  tanta  acqua  che  te  pare  che  baiti  :  e  piglia  la  feda  fopra  le  ma- 
zette^ mettila  dentto,&  ualla  uoltandola  alquante  uolte:  e  lalfela  ftar  den 
tro  per  quello  fpacio  che  a  te  pare  che  habbi  debifogno  fi  che  la  feda  pigli 
il  luftro  :  e  come  la  feda  è  ftata  quanto  è  la  tua  intentione  cauala  fuora:  Se 
oflèruarai  l'ordine  di  torzerla  &  lauarla  &  incefparla  e  deftenderla':  Et  per 
che  tu  intendi  che  udendo  tenger  feda:  te  fìa  amente  che  il  Cremefino  è  di 
maggior  perfettio  ne  fecondo  il  paefe  per  tengere  che  te  nebifogna  più  e 
maco,fecodo  la  bota  fua,e  per  quefto  te  ne  bifogna  maggior  &minor  quan 
tità  per  ogni  lira.Et  accio  che  meglio  tu  intenda  qui  fotto  faro  diftintione 
fecondo  che  fono  le  forte  del  Cremefe  Se  de  le  Prouincie  doue  cheM  nafee* 
Cremefino  de  la  Marca  per  ogni  lira  di  feda  uolle  lire  C.fina  8.  per  lira. 
Cremefino  di  Leuante  per  ogni  lira  di  feda,uolle  lire  8. fina  ió.per  lira. 
Cremefino  groffo  di  Leuate  per  ogni  lira  di  feda,uolle  lire  iì.fìna  14.5  lira, 

Crem  efino 


Cremefmo  minuto  da  ponete  per  ogni  lira  de  fèda  uofe  lire  6. fina  8.£  JfHu 
Cremefmo  groflo  di  ponente  per  ogni  lira,uolle  lire  io. fina  iz.per  lira. 
Creme/ino  (chiauo  o  ragufeo,  o  d'altro  luoco  minuto  per  ogni  ltra  di  fèda. 

uolle  lire  7. fina  y.per  l  ira  . 
Cremefmo  grotto  de  li  dirci  lochi  per  ogni  lira,uol!e  lire  11.  fina  15. per  lira  ♦ 
Et  nota  quando  tengi  cremefmo  che  non  butti  uia  il  brodo  del  fecondo, 
oner  terzo  bagno,perche  hauendo  tento  feda  di  grana,  e  che  la  nan  foflè  di 
quella  bontà  di  color  che  hauefti  uoluto  tenger  nel  bagno  del  cremefìno/a 
che  hàbbi  la  fèda  mogliata  di  grana,e  mettila  ne  li  pallifelli,  e  dalli  foco  fot 
to  al  ditto  bagno,&  aggio ngi  onze  6,  di  poppo  per  ogni  lira  di  feda,e  met 
ti  dentro  la  tua  feda,  &  ualla  uoltando  ne  l'acqua ,  e  ticnlafotto  \  8c  coltela 
{otto  fopra,e  come  uedi  che  habbi  prefo  &  acquiftato  del  co!or,fècondo  la 
tua  intentione,cauala  fora,c  torzila  a  la  cauia,e  fcorlala,&  ualla  a  lauar  be- 
ne^ deftendila  come  è  fiato  ditto  nel  tengier  di  grana  ne  la  feda,e  quando 
che  per  cafo  il  bagno  nel  quale  hauerai  meflb  la  feda  haueife  prefo  troppo 
color  pieno  per  hauere  affai  color  nel  Cremefmo  . 

Et  per  uolere  fchiarir  il  color,piglia  uno  poco  di  acqua  Iumata  ne  la  na 
uicella,<3<:  habbi  la  fèda  Ieuada  con  le  mazette,  e  ponila  nel  ditto  bagno  co 
me  è  flato  ditto  di  fopra,  &  ualla  uoltando  Cotto  fopra  alquante  uolte  co/ 
me  l'hauerai  redutta  fecondo  la  tua  intentione,  cau  ala  fuora  e  lauala  come 
ti  fu  ditto  di  fopra  più  uolte,  e  quado  che  la  non  hauefTe  il  luftro  fa  colafo- 
ne  con  la  gomma  arabica  come  a  te  pare  che  fìa  a  baftanza,fì  come  hai  in- 
tefo  lauala  e  torzila,fi  come  intendefti  di  fopra,  e  deftendila  fòpra  le  perciò 
che  ouer  mazetre  manigeuole . 

A  tenger  di  vcrgino,fecondo  maeflro  Aguftino  da  Mantoa 
per  Pauonazzo.  videlicet. 

Allumina  la  fèda ,  e  poi  lauala  benifsimo,e  poi  habbi  vergino ,  onze  6. 
per  ogni  lira  di  feda,ilqual  vergino  fia  ben  petto  futtilmcte,  e  togli  uno  cai 
darello  che  fìa  grande  ranto  che  te  baili  a  fare  il  bagno  &  non  li  aggionger 
acqua,e  fe  pure  te  bifognaife  aggiongerne,fa  che  la  di'traacqua  refti  uno  ter 
zo,e  fa  che  bogli  uno  poco,e  metteli  onza  meza  di  goma  arabica  per  ogni 
lira  di  vergino  ,  e  poi  tenzi  come  di  fopra  &  come  il  color  è  perfetto  rollo 
torrai  il  bagno  lungo,e  mettilo  al  foco  ,  e  che  boglia,  e  metterai  fufo  onza 
una  di  grana  diftempcrata  con  acqua  caldaie  lafTala  boglire  uno  puoco,  Se 
poi  ponerai  la  feda,&  uenirà  uno  bello  pauonazzo,ma  non  mettere  la  fe/ 
da  dentro  quando  boglie,ma  auanti  che  boglia,  &  fe  uoleiti  fare  nel  vaic  i  - 
Io  di  guado  torrai  la  fèda  roflà  &  come  le  palegiato  due  ouer  tre  uolrc  roc 
rai  una  mafia  di  feda  roffa,e  bagnala  in  acqua  calda ,  e  poi  dalli  tic  ouer  lei 
.fina  otto  lifsi  fino  che  la  uiene  del  colore  che  uorrai ,  8c  coiì  farai  del  refro 
de  la  feda  che  uorrai  tengier ,  &  è  meglio  a  lo  terzo  paleggio  nel  vafello  de 
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guado  &  Cimile  potrai  fare  nel  vafello  di  feda  ere  melma  ♦ 

A  freddo . 

ijj.per  ogni  lira  di  fèda  lire  una  di  galla  ben  pefta  e  ton  ai  uno  caldaro  pie- 
no di'  acqua  fi  che  baili,  e  metti  dentro  la  ditta  galla  e  mettila  al  fuoco  fola 
baglir  uno  quarto  di  hora  in  circa,&  leuala  dal  fuoco  ,  Se  babbi  la  feda  fo- 
pra iemazette  e  benetncefpata  Se  uoltala  bene  &  inforzila  a  mano  la  mac 
dna  driedo  che  l'hauerai  ingallata ,  de  fa  cofi  parecchie  uolre  fenza  metter 
la  ditta  tenta  al  fuoco,&  ualla  uoltando  ben  dentro  ,e  cofi  la  mattina  drie- 
do  uoltala  forzila  Se  incefpala  pollidamente  &  poi  il  fecundo  di  la  fera,poi 
corrai  aceto  fortifsimo  in  una  caldara  fi  che  baffi ,  e  mettili  fopra  liie  una 
di  virriolo,  d>C  onza  meza  de  limatura  di  rame ,  e  più  che  ne  metti  farà  mi' 
glior  tentura:e  ponilo  al  focone  falò  boglir  cofi  uno  quarto  di  bora  fempie 
mefledando  nel  fondo  il  che  la  limatura  di  rame  non  fi  attacchi  al  fondo,e 
leua  la  caldara  dal  fuoco  ,  e  metti  dentro  la  feda  ,  Se  valla  uoltandola  berve 
atorno,e  ritorzila,e  laffala  doi  di  Ci  come  felli  con  la  galla  più  e  manco  fe- 
condo che  te  pare  che  fia  al  bifogno  :  e  cauala  e  fala  lauar  al  fiume  ouero  al 
canale  8c  inforzila  a  mano  come  fi  offerua  &  incefpala  e  dalli  poi  il  fapone 
.  lauandola  de  diftendendola  e  farai  bon  color  a  freddo  . 

A  fare  tentura  negra  per  tengier  fede  per  fare  panni  di  feda . 

Prima  cuoci  la  feda  bene  come  è  ditto  ne  la  regula  auanti  del  tenger  fè- 
dere mettila  ne  la  caldara  de  l'acqua  che  ila  chiara  con  li  palicelli  e  fall  fuo 
co  fotto,e  piglia  per  ogni  lira  di  feda,  fàzi  cinque  di  gomma  arabica  laqual 
gomma  ila  ben  pelile  gettala  ne  la  caldara  fo  praditta,e  fala  pen  boglir  per 
ipacio  di  meza  hora.  E  poi  piglia  lite  una  di  galla  per  ogni  lira  di  fèda  e  fa 
che  la  ila  pefla ,  e  mettila  ne  la  caldara  fopraditta  e  fala  boglir  uno  quarto 
di  hora,&  nota  che  babbi  apparecchi  tra  1  acqua  frefea,  e  come  metti  il  gai 
letto  ne  la  caldara  aggiongeli  l'acqua  frefea ,  perche  non  lo  facendo  la  cai/ 
darà  andana  di  fora,  de  il  galletto  le  ipanderia,e  la(Ta  boglir  comedi  fopra 
è  ditto  uno  quarto  di  hora ,  poi  caua  il  fuoco  di  fotto  la  caldara  &  metti 
dentro  la  feda3&  ualla  uoltando  per  caldara  come  fefti  quella  de  la  gomma 
per  ipacio  di  una  hora  al  manco  tre  quarti  di  hora ,  e  dapoi  laffala  {tare  la 
notte  ne  la  caldara  con  la  galla,  e  poi  la  mattina  cauala  fuora  e  mettila  Co- 
pia li  pai iièl li  come  fai . 

Jtcm  a  fare  il  color  negro  per  la  ditta  fèda,  ffti  vno  fècchio  di  uino  negro 
che  fia  marzo  Se  che  ila  ben  negro  :  Se  de  l'acqua  piouana  per  ogni  lira  di 
feda:&  quando  non  porefsi  hauer  vino  poetai  de  l'acqua  piouana  una  ièc- 
chia  per  lira, &  non  potendo  hauer  rutto  vino  ,  torrai  mezo  uino,  e  mezo 
acqua,&  per  ogni  lira  di  leda  tonai  una  lira  di  vetriol  todefco,&  fazi  fette 
de  limatura  di  ferro  tamifadaper  ogni  lira  di  feda:  Item  onze  tre  di  gom- 
ma arabica  per  ogni  lira  di  feda^Sc  farai  boglir  per  meza  hora,&  poi  kuaH 


il  fuoco  di'  fotto,  e  piglia  li  palifèlli  co  la  feda  c  caccia  la  leda  rie  la  caldaia,' 
Se  anderai  uoltando  con  le  mano  per  fpacio  de  tre  quarti  di'  hora,&  dapoi 
caua  fuora  la  fèda,e  mettila  a  sfredi're  in  terra  per  un  pezzo,  e  ritornala  un' 
altra  fiada  ne  la  preditta  tenta ,  Se  uoltala  per  fpacio  di  mera  hora  ,  &  poi 
mettila  ne  la  tenta  a  modo  che  fè  allumina  la  ièda  Se  laflala  ftar  quatto  bo- 
re^ poi  cauala  fuora,e  mettila  fopra  li  palifelli  ,  &  metti  fuoco  fotto  la  cai' 
dara,e  mettila  dentro  per  meza  hora,e  poi  cana  il  fuoco  di  fotto  ,  Si  habbi 
appirecchiato  de  l'acqua  in  uno  martello,  Se  lauala  a  man  amano  fette  o- 
uer  otto  uoke  per  mane ,  e  poi  lauala  a!  fiume  molto  bene  almanco  per  uin 
ti  uoIte,&  incefpala  molto  bene  accio  che  enfa  fuora  ogni  catiueria ,  Si  poi 
habbi  apparecchiato  onze  2.  di  fapone  bianco  per  ogni  lira  di  leda  &  fala 
boglir  in  acqua  fecondo  la  quantità  de  la  fcda&  metti  a  disfare  il  iàpone 
ne  l'acqua  chiaia,&  a  unfa  faponada  a  tutta  la  quantità  de  la  feda ,  &  poni 
la  faponada  a  tiuidar  in  una  caldaia,  e  quando  uorrai  lauar  la  fèda  ne  la  die 
ta  faponada  fa  che  la  non  ila  ne  calda  ne  fredda,  Si  ualla  lauando  Si  menan 
do  per  man  almanco  dodeci  fiade  fi  che  fia  bene  infaponata ,  Si  poi  fa  che 
habbi  uno  martello  di'  acqua  chiata,  Si  tefenta  la  feda  in  quello  martello 
sguazzandola  &  menandola  pei  mano  in  quefta  acqua  almanco  quatro 
uolte,cV  poi  lauala  al  fiume  ouero  al  canale  come  fi  folita  in  quefta  noftra 
citta  di  Venetia,&  hauerai  color  perfetto  . 

A  tenger  Seda  in  G'ta  de  lacca . 
Prima  cocerai  la  fèda  in  quello  modo  ♦  1^.  lira  una  de  fàuon  negro  per 
ogni  lira  di  fèda ,  e  mettila  in  uno  fachetto  cioè  la  fèda  che  boglia  in  acqua 
chiara  con  lo  ditto  fàuon  per  fpacio  de  una  hota ,  e  puoi  lauala  ne  l'acqua 
Dogliente,  Se  dapoi  in  acqua  fredda ,  &  fatto  quello  fe  la  non  farà  bianca  a 
tuo  modo  torrai  ancora  meza  lira  di  fapone ,  Se  cocila  come  fefti  di  fòpra 
ma  non  la  laflar  boglir  fè  non  meza  hora,  &  fugala  fopra  li  palifèlli,  Se  poi 
piglia  lira  una  di  lume  di  rocca  Se  diflblui'la  in  aqua,  &  butta  uia  il  refìduo 
Se  poi  habbi  al  fuoco  de  l'acqua  che  bogli,cx:  auanti  che  boglia  butta  den- 
tro la  feda  due  ouer  tre  fiate,  &  poi  mettila  che  ftia  tanto  che  boglia,  Se  poi 
cauala  fuora,  e  mettila  nel  bagno  de  la  lume  di  rocca  fluida,  e  fa  che  la  ftia 
dentro  per  doi  giorni,&  poi  torrai  lite  doi  di  gomma  de  laca,  e  peflala,  Se 
caua  fora  li  palefèlli,  &  poi  metti  la  feda  in  uno  fachetto,  &  mettilo  ben  ne 
l'acqua  che  fia  ben  calda  pei  fina  che  la  ditta  acqua  fìa  ben  carga  de  color 
Se  poi  metti  quella  acqua  in  una  caldaia  netta  Si.  tonai  la  ditta  acqua  netta 
Si  calda,&  fa  come  di  fopia  per  fino  che  la  muda  il  coIorc,&T  come  l'haue- 
ra  bagno  affai  mettila  a  boglir  ,  Si  cerne  la  comenza  a  boglirebuttarai  den 
rro  onze  quatro  di  tartaio  bianco  chiaro  ,  Se  polucrizato  fottilmente  ,  Sé 
meflèdando  bene  con  una  mazza ,  Si  puoi  metti  dentro  la  tua  fèda^  Se  fa  li 
palifelli  in  quatro  parte ,  Si  lattala  boglir  per  una  hora  fempre  mai  liffan- 
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dola  per  mano,  e  poi  cauala  fuora,  e  tornala  ne  l'acqua  luminada  \  e  dapoi 
tonai  ancora  meza  lira  di  grana,  e  farai  come  fedi  di  fopra ,  ma  non  lattar 
boglir  fe  non  meza  hora:e  poi  quando  che  lhauerai  fturTada  cauala  fora  de 
la  centa  torcendo  le  mafie  ne  la  lumada,e  laffala  dar  per  uno  m)Terere,e  no- 
ta che  feria  meglio  uno  poco  deluminada  noua,  perche  fa  la  feda  lufha,& 
anche  fella  folle  troppo  carga  e  gobiazza,  la  lume  aprirà  il  colore  come  è 
fatto  ogni  cofa  com'è  ditto  di  fopra  lauala  al  fiume  o  al  canal,  &  infoi  zila 
e  fgiozzela  e  falla  fugar,&  incefpela,&  che  la  rimanga  luftra,  &  quefta  fe- 
da (la  a  ogni  parangone  come  Ita  la  grana ,  Et  nota  di  fare  bona  prouifion 
di  acqua  femprcmai,(è  uoi  hauer  honor  del  tuo  lauonero  . 
A  tenger  in  color  Cremefino fecondo  maeftro  Raimondo  Fiorentino  . 
Prima  coci  la  tua  feda  come  facefti  a  fare  li  colori  anteditti,  e  poi  torrai 
lume  di  rocca  fazi  diece  per  ogni  lira  di  feda  a  ragion  di  cotta,  e  laffala  fra- 
re  uintiquatro  hore  ne  la  ditta  lume ,  e  poi  lauala  dauantaggio  qumdeci  e 
uintf  uolteper  mano  di  feda  :  &  innanzi  che  habbi  meffo  il  Cremcfmo  a 
moglia  ne  l'acqua  feredda,mudali  l'acqua  quatro  o  cinque  fìade,o  alman- 
co tre  in  quefd  cinque  di,e  poi  colalo  per  uno  tamifo  o  criuello  ,  e  mettilo 
a  magnare  ouero  afarlo  ben  pettate ,  e  fa  che  quello  Cremefino  fia  lire  fei 
che  Ila  mondo,e  farai  la  ragione  per  ogni  lira  di  feda  corta,otto  di  cremefè 
groflb  che  ila  lira  per  lira ,  e  metti  ne  la  cai  darà  quella  aqua  che  te  pare  che 
baffi  e  fh'a  ben  per  la  feda  che  uorrai  tingere,  e  quando  uuole  boglire  hab- 
bi parrito  lo  tuo  Cremefino  per  mirade,cioe  mafènado,&  la  mità  metterai 
ne  la  caldara,e  l'altra  mità  faluarai,  e  quello  che  è  ne  la  caldara  falò  boglir, 
e  come  il  boghe  habbi  una  lira  di  poppo  pefto  ,e  ben  tamifado  per  ogni 
lira  di  lèda,e  mettilo  ne  la  caldara,c  lalTa  boglire  per  modo  che  fe  incorpo- 
ri bene  dauancaggio,e  quando  iiedi  che'l  comenza  a  leuar  il  boglio  mettili 
dentro  1a  feda,e  laflalo  boglir  a  furia  volrado  la  lèda  per  caldara  chiare  uol 
te,e  laflèla  boglir  con  la  lèda  dentro  doi  terzi  di  hora,e  poi  cauala  di  calda 
ra,e  £a  che  habbi  uno  maftello  di  acqua  chiara  fredda ,  e  metti  la  ditta  fèda 
coi!  calda  ne  la  ditta  acqua  uoltandola  tanto  che  la  ditta,  fèda  il  rafredi ,  6c 
poi  ftrucolala,  forzila,  e  portala  a  lauare ,  c  lai  uda  portala  ne  l'acqua  de  la 
lumi nada,doue  la  illumi nafti  prima  per  efière  ditta  acqua  la  mità,me*era- 
gli  al  tra  tanta  acqua  frefea  quanto  e  quella  che  tu  caui  fuora ,  e  come  fefti  la 
prima  fiada  mettila  ne  la  ditta  lume ,  e  laffala  Arare  una  fiora  fina  doi,  ouer 
doi  e  meza,e  poi  portala  a  l'acqua  o  al  fiume  o  canale,  e  lauala  bene  dauan 
raggio  ,  e  torrai  lo  refto  del  cremcfmo  cioè  l'altra  mità  con  meza  onza  di 
poppo  per  ogni  lira  di  feda,  e  fa  la  feconda  uolta  cioè  mettilo  ne  la  caldara 
come  fefti  la  prima.,  e  fala  boglir  per  doi  terzi  d'hora ,  e  come  leui  il  fuoco 
di  fou©4a.  caldara  laueralla  benché  mettila  a  fugar  a  l'ombra,e  farà  bon  co- 
lor fe  lo  cremeiin  farà  bon  color;  &C  uederai  la  proua. 


A  tengere  feda  in  color  di'  vergine . 
i^.una  caldarella  de  uno  fècchio  e  mezo  che  ila  meza  di  fèmola,  &  fia  la 
mica  di  acqua  caldaie  che  la  non  fia  bogli'cn tesina  che  l'h abbia  perfo  il  Fred 
dp}e  ponerai  la  caldara  al  fuoco:e  piglia  per  ogni  lira  di  Teda  lire  3.  de  ver- 
gino  &  metri  una  fecchiella  di  acqua  fopradirta,cioe  forcete  fallo  colar  per 
un  tamiib:e  farai  boglir  le  fopradicte  robbe  per  due  hore » 

Ec  dapoi  habbi  un'altra  calderola  con  acqua  frefca,  e  parrifsi  il  vergino 
in  due  parte,&  una  di  qiiefte  parte  ponerai  ne  la  ditta  calderola,  e  l'altra  fai 
ua  per  far  bagno  nouo:  e  l'altra  mattina  habbi  la  tua  fèda  apparecchiata  fo 
pia  li  paliteli!  che  la  fia  alluminata  come  re  ho  ditto  più  uolte  alli  ibi  loci; 
Se  per  alluminar  ditta  fèda  uolle  onze  quatro  per  ogni  lira  di  lèda,  «  piglia 
dapoi  la  lumada  il  caldarello  che  hauerai  parecchiato  il  vergino,e  farai  co 
cere  il  ditto  vergino,  &  come  le  caldo  poni  la  fèda  dentro  la  caldara  con  li 
tuo»  palifelli .  e  menela  per  mano  tanto  che  Thabbi  pigliato  il  colore  che  te 
pare  hauer'acquiftata  la  fèda,  e  dapoi  cauala  fiora  &  sfrcdiflèla ,  e  roma  a 
darli  la  lumada,e  fe  l'acqua  e  poca  aggio ngcli  lume  e  fa  come  fefti  di  fopra, 
e  piglia  l'altra  mira  del  vergino  che  làluafti,&  dalli  l'altro  bagno:  &  auertif 
fi  nel  boglir  che  non  fe  fìandi,&  offerua  la  regola  fopraferitta  8c  hauerai  co 
lor  di  vergino  a  tuo  modo  . 

A  Tenger  Seda  i  n  grana. 
Seda  8c  cocila  nel  fachetto  di  tela  bianca  &  oflèrua  quello  modo  i 
Piglia  fapon  bianco,onze  orto  per  ogni  lira  di  feda  cruda:&  come  l'ac- 
qua  è  fatta  calda  &  bogliente  fa  che  metti  dentro  il  fapone^e falò  ben  desfa 
re  in  la  ditta  acqua:&  neramente  come  le  disfatto  metti  dentro  la  feda  fo- 
pra li  palicelli,&  ualla  uoltando  per  mano  fi  che  la  pigli  il  fapone  aualido, 
e  fala  boglir  per  una  hora  Se  poi  cauala^e  fala  lauar  al  fiume  o  al  canal:  e  no 
ta  che  fe  non  la  lauerai  bene  la  non  pigh'er.à  ben  il  colonErper  alluminarla 
fa  che  habbi  la  tua  caldara  monda:emertili  de  l'acqua  netta  e  chiarate  po- 
ndi onze  6. de  lume  di  roca  per  ogni  lira  di  feda  a  rafon  di  feda  cotta  e  met 
tila  ne.la  ditta  caldara  a  disfarete  fa  che  habbi  parecchiata  la  feda  che  è  fra/ 
ta  ne  l'acqua  fredda  ehiara,e  metti  quella  acqua  calda  che  mettenti  a  diffolr 
uer  la  lume  in  quefta  fredda  fi  che  fia  tanto  calda  come  fredda ,  &  fa  che  la 
tua  feda  fia  fopra  li  palifelli:  e  melerai  in  quefta  caldara  ouer  nauefclla  uol'- 
t  indo  a  mano  la  fèda  fi  che  la  pigli  la  lumada  aualidamente,e  fa  ftare  la  fè- 
da in  quefra  lumada  per  dodeci  hore,poi  cauala  fora  e  guardala  bene  e  ror 
naia  ne  la  lumada,&  uolrala  a  manose  tornala  per  doi  giorni  Se  uoltala  o- 
gni  giorno  la  mattina  e  la  ferace  fala  frare  {otto  l'acqua  bene  tutta  la  fèda:& 
come  hauerai  fatto  quefèo  metti  in  uno  maftello  mezo  di  acqua  chiara  per 
ogni  fette  lire  de  fèda,e  mettila  a  luminar  come  è  ditto  di  fopra  fa  chefia  fi- 
no alla  fiimma  de  fèi  lire  a  la  uolta  4  e  come  le  alluminada  incelpala  fi  che 


(ria  doi  giorni  ne  la  lumada,  &  in  capo  de  doi  giorni  cauala  de  la  lumada, 
8c  ua  e  lauala  al  fiume  ouer  al  canal,&  indolcirtela  con  acqua  de  fìume,&  fe 
potrai  ne  l'acqua  corrente  ,lauala  e  relauala  per  di'fdotto  uolte,  menandola, 
per  mano/  dapoi  ordinela  fopra  H  palifelli/  fatto  quetto  fa  che  habbi  una 
càldara  fecondo  la  quantità  che  fedi  per  auanti,  e  per  ogni  lire  di  feda  fa 
che  habbi  una  iècchia  d'acqua  e  fa  fuoco  Cotto  la  ditta,  e  come  la  comenza 
a  ponzer,piglia  4.Iire,ouero  y.  di  galla  ■  e  lire  quitto  in  cinque  di  gomma 
arabica/  fa  che  la  fia  ben  perta/  ponila  in  la  caldara/  che  habbi  parecchia 
tà  una  fecchia  di  acqua  de  lume  di  fezza  furlana  lire  tre,  e  fala  disfar  in  ac- 
qua bogliente  mefledando  con  una  bachetta/  mettila  a  fchiarir/  fa  che  fia. 
lire  cinque  fina  fette  di  feda/  piglia  de  la  preditta  acqua  fopra  fei  lire  di  fe- 
da/a che  ne  habbi  una  quantità  che  re  pare  non  rroppo,&  non  poca,  &  ne 
uole  meza  cazza  di  rame  o  uero  fina  a  dodefe  lire  uole  quella  pordonc  di 
meza  caza:&  metti  la  dittz  acqua  ne  la  caldara  fopraditta,&  incorpora  0/ 
gai  coià  bene,  fi  la  galla  come  la  gomma  &  lume  ditta  . 

Et  poi  pigliarai  grana  lire  doi  per  ogni  lira,  &  infina  a  onze  uinti  fecon 
do  che  la  grana  e  migliore  una  de  l'altra/  quetto  per  ogni  lira  di  feda  cot- 
ta^ uole  efiere  ben  petta/  rotta/  fata  incorporar  bene  e  poncrai  dentro  la 
tua  feda/  come  metti  dentro  la  feda  fa  che  uolti  preftamente  fei  infina  fet- 
te uolte  pretto  la  tua  feda,  e  fa  che  tenghi  dentro  la  feda  per  ipacio  di  tre  pa 
ter  noftri/  cauala  &  uoltala,  e  fa  cofi  tre  uolte,  e  farai  co  fi  come  è  ditto  di' 
fopra  Et  come  hauerai  fatto  fina  a  cinque  uol  te  a  querto  modo  rompendo 
il  bagno  co  uno  batton/  torna  a  matter  dentro  la  tua  feda  Se  uolta  le  mafie 
e  fa  fuoco  iotto,e  uoltala  pretto/  poi  cauala/  fala  refredar.  Et  nota  che  la 
uuole  ftar  nel  bagno  a  boglir  un'hora,e  la  farà  tenta,  e  dapoi  lauala  bene  al 
manco  quindeci  uolte  menandola  per  mano/  ftrucolandola/  torzendola, 
e  poi  forzila  a  la  cauia/t  valla  incefpa,e  deftendila  a  l'ombra  e  no  al  fole. 
A  teRger  ièda  in  color  cremefinO  perfetto. 

Prima  acconcia  la  feda  foprali  palifètti  che  fia  otto  onze  di  feda  per  ca- 
dauno ÒC  imbrufiali  a  doi  a  doi,fi  che  ftia  ben  da  cuocere,&  uole  mezo  fee 
chio  di  acqua  per  ogni  lira  di  lèda ,  e  fa  che  1  tuo  lauorier  fia  intaicado  per 
ordine  che  ne  la  tafea  non  fia  troppo  ttretta,anzi  più  pretto  larga,piglia  on 
ze  otto  di  fauon  negro  per  ogni  lira  di  feda  da  lauorar,  &  uolle  boglire  co 
fuaue  bogh'o  meza  hora  &  non  più,  e  poi  trarlo  de  la  tafea ,  e  lauarlo  bene 
dauantaggio  fi  per  tal  modo  che  a  la  mano  fi  conofea  quel  fuo  ftridare,&  a 
illuminarla  piglia  onze  otto  di  lume  per  ogni  lira  di  feda  cotta,&  che  la  lu 
me  di  rocca  fia  fina,  Et  nota  che  come  disfarai  la  lume  di  roca ,  uuole  eflér 
disfatta  in  acqua  de  fiume  che  fia  ben  bogliente  in  una  caldarola  &laflela 
sfredir,e  come  le  fredda  cauala  fuora/  buttala  in  uno  martello/  fopra  quel 
la/anta  acqua  che  in  tutto  iìa  uno  fecchio  per  ogni  lira  di  feda  cotta,  e  farà 


l'acqua  mordente,!!  che  Cofi  uolftàre  ,  cioè  uno  fccehio  de  bagno  per  ogni 
lira  Se  fa  che  intendi ,  Se  quando  che  uorrai  adoperare  il  bagno  fpartilo  Se 
fanne  a  otto  palifelli  circa  de  otto  onze  l'uno,e  poi  mettili  in  quello  maftel 
Io  doue  è  il  bagno  de  la  lume,efa  che  ftiaben  fotto  l'acqua,  e  die  ftare  ne  la 
ditta  lumehore  quatoidefe,e  fina  a  tremale  come  che  caui  la  feda  del  lume 
lauala  ben  e  clauan  faggio,  e  come  hauerai  fa:;o  quefto ,  fpartilo  da  nuoti© 
come  dice  di  fopra  per  tengere. 

Irem  lo  Cremefìno  utiole  efière  fin  og1  iato  .&  uuol  ftare  a  moglia  fecon- 
-do .la  ftagion  ,  Se  maffime  la  inftade  che  fi  lauora  fa  che'l  fia  ben  mogliato 
fopra  cutto,e  che'l  fìa  ben  mafènato  fimilmente  dauantaggio,&  dapoi  fa  il 
bagno,&  metteli  tanta  acqua  che  fiamezo  fecchio  per  lira  de  lauor,  Se  poi 
inetti  il  ditto  bagno  ne  la  caldara,&  falli  fuoco  chiaro.^  fa  che  boglia,e  co 
me  comenza  a  boglir  babbi  apparecchiato  tre  fari  di  poppo  per  ogni  lira 
de  lanorier,  Se  uolc  effer  ben  pefto  Se  tamifato ,  Se  metterai  il  ditto  poppo 
ne  la  caldara  Se  meffeda  bene  e  metti  poi  il  tuo  lauor  dentro ,  Se  uallo  uol- 
tando  come  il  fa  con  buon  fuoco  fot,tp,e  che  .non  li  manchi,&  che  ila  fuoco 
chiaro  Se  fa  boglir  coi!  meza  bora  Se  non  piu:&  poi  canaio  fuora  Se  riabbi 
apparecchiato  uno  maftello  di  acqua  e  mettilo  dentro  incontinente  come 
lo  caui  de  la  caldara  Se  laualo  la  dentro  Se  ftrucolalo  bene  dauan faggio ,  Se 
dapoi  andarai  a  lauarlo  al  fiume  accio  che  il  graffo  del  Crcmefino  uenghi 
fuora  de  la  fèda . 

Et  dapoi  fatto  quefto  fpartilo  e  torna  a  darli  la  lutnada  in  uno  maftello 
&e  che  la  ila  più  dolce  che  non  fu  la  prima,  Se  metteli  il  tuo  lauoriero  den- 
tro come  folti  .l'altra  fiata^et  iaffalo  ftar  dentro  hore  quindece  Se  dauantag- 
gio,dapoi-caualo  fora,e  laualo  bene  in  acqua  di  fiume ,  e  dapoi  fpartilo,  Se 
fanne  palefelli  come  di  fopra  per  tenger  la  feda  la  fèconda  fiara:&  poi  riab- 
bi apparecchiato  prima  mezo  fecchio  di  acqua  di  bagno  come  de  prima,e 
falò  boglire„e  quando  leua  il  bogllo  fa  che  babbi  apparecchiato  fazi  doi  di 
poppo  per  ogni  lira  di  feda  lauorata ,  emoglialo  ne  la  caldara  pefto  come 
difsi  di  fopra  in  piima,e  li  uole  mezo  fazo  di  endego  che  fla  flato  amoglio 
hore  z^per  ogni  lira,e  che  fia  ftato  a  moglio  in  uno  uafb  di  vetro,  e  getta 
lo  dentro }c  meflèda  bene:e  poi  metti  il  tuo  lauoriero  comefefti  prima,  e  fa 
boglir  meza  hora  con  foco  chiaro  e  poi  caualo  fuora,  Se  il  fera  tento  copi- 
damente:e  fa  che  habbi  appatecchiato  doi  maftelli  di  acqua,e  prima  laua  il 
tuo  lauoriero  in  uno,e  poi  gettalo  ne  l'aItro,e  poi  al  fiume  corrente  dauan- 
taggio.  Et  quefto  è  approbaro  per  maefixo  Mathio  di  Odati  da  Venetia,. 

Nota  quefta  regola  co  quatro  lire  di  cremefìno  il  fa  bon  colore  e  con  cm 
.  que  ii  fa  meglipr,e  fin  a  fèi  per  ogni  libra  di  fèda  ma  non  paffare  aragion  di 
.  cotta,perche  la  tenge  perfettamente,e  non  paffare  quel  fegno . 
•Et  uole  effer  aemefino  menuro  Se  todefco,&  farà  perfetto  colore,,  . 


Quando  e  fmogh'ado  il  cremefino  che  Io  ucgli'  mafenar  partilo  a  occhio 
Se  corrai  la  prima  fiata  li  doi  terzi ,  e  la  feconda  con  il  retto  &  amaeftralo 
come  dice  di  fopra . 

A  tenger  Seda  in  Gialo  chiaro . 
ifc.fécchie  due  di  acqua  chiara/  mettila  al  foco/  metreli  dentro  meza  fa- 
già  di  herba  corniola/  meza  fcudella  di  cenere  da  tentori  j  e  lalTala  bogh'r 
per  una  hora/  poi  colala,&  rorrai  uno  poco  di  quello  bagno  in  uno  uafo 
da  per  fe  &  metri  la  feda  dentro,  laqual  feda  ila  alluminada  come  fi  folira, 
e  per  fina  che  tu  uedi  che  la  tua  feda  non  fi  carga  più  con  quella  &  allhora 
burraia  uia  &  ton  ai  de  l'altra  bona:&  umilmente  ua  fequitando  che  la  Ce- 
da, fèrà  a  tuo  modo  ♦ 

Item  fe  la  uolefti  più  chiara  di  coIol  metti  nel  bagno  a  boglir  onze  una 
de  verderame/  cotta  cofi  l'herba  corniola  la  pi  ima  fiata  fa  come  dico  di  fo 
pra:e  fe  la  uorrelli  più  rofigna  metti  a  bollir  con  la  ditta  herba  meza  lira  di 
iguodano^"  fa  come  di  fopra . 

Et  per  tenger  uerde  prepara  uno  vafello  di  endego  in  color  fopra  il  uer 
de  a'eiTandrino  pauonazzo  e  turchino ,  &  il  uafo  uol  eiTer  tanto  che  tenga 
fette  ouer  otto  feschi,  &  in  una  caldaia  di  quella  grandezza  co  acqua  ehra 
ra  fiche  la  fra  piena ,  e  piglia  onze  tre  di  Roza  per  ogni  lira  di  Endego  & 
lume  di  feza  fui  lana  onze  15  .&  pei  ogni  cinque  lire  di  feda  uole  onze  6. 
di  quella  roba .  Et  fa  bollir  ne  la  ditta  caldara  per  fpacio  di  meza  hora ,  & 
dapoi  che  l'hauera  bollito  tonai  de  l'acqua  fredda  e  ponerai  ne  la  ditta  cai 
darà  accio  che  il  pofsi  augmnentar  il  bagno  fopraditto.Et farro  quello  ca- 
uali  il  foco/  lafla  paifar  una  hora  &  dapoi  piglia  lire  quatro  di  poluere  di 
endego,  &  una  caldarola  de  duoi  fecchi,  &  poni  dentro  quella  poluere  ne 
l'acqua  fopradirta  che  è  ne  la  caldai  a  che  chiamafti  bagno  ,  e  dapoi  che  tu 
hauerai  melTo  ditta  robba  mefeda  con  uno  legno  bene,&  laiTala  cofi  repo- 
fare/i  che  la  parte  grolla  uada  a  fondi  de  la  caldara ,  e  quelle  fondacchie  fa 
che  ftia  dentro  ne  la  caldara  grande/  cofi  a  poco  a  poco  faluarai/  cofi  fa- 
rai più  uolre,  e  cofi  farai  bagno  che  ogni  uolra  che  balla  :  &  fe'l  non  uenilTe 
pieno  rorrai  di  quello  che  hauerai  colato  con  il  tamifo  ouer  fedació/  fopra 
il  uafo  de  lo  endego  che  è  nel  bagno,  e  come  è  pieno  il  uafo  dalli  una  bona 
melTedarura/  copri  il  uafo  ,  e  falua  fina  a  ranro  che  ne  hauerai  bifogno ,  8c 
fe'l  non  fulle  ben  chiaro  piglia  del  bagno  de  la  caldara  grande  caldo  &  co^ 
laro  come  è  di  fopra,&  un  altra  uolra  torna  a  melTedar ,  e  coprilo  e  lanalo 
ftar  per  fin  a  l'alrra  marina/  che'l  fèrà  chiaro  fina  a  mezo/ome  oglio,e  fel 
uenilTe  troppo  crudo/ioè  quella  millura  per  caufa  ouer  deferto  de  la  lume 
di  fezza  che  la  fulTe  troppo  forte  in  quella  tinna  ouero  uafo  che  fera  la  fo^ 
praditta  millura  ponerai  dentro  uno  fachetto  di  tela  ouero  caneuazza  pie 
no  di  calcina,^  il  ditto  fachetto  fa  che  fa  apiccato  a  una  cordcfella  che  no 
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cocchi  il  fondo,e  la  fuftantia  di  quefta  calcina  remaneta  ne  la  ditta  mifhira, 
fiche  indolcirà  la  fortezza  de  la  lume  di  fezza,  che  fera  troppo  acerba,  e  fel 
ferà  troppo  forte  caualo  fuora  ditto  fàchetto:  e  come  Phauerai  Ieuato  fuora 
ferà  più  dolce:e  fe  la  uorrai  manco  dolce  poneli  de  l'acqua  del  fopraditto 
bagno,  e  reduci  il  tuo  uafo  in  poto  per  adoperarlo^  fcalda  il  ditto  bagno  e 
tenzi  :  e  come  hauerai  fatto  fe  uorrai  refar  il  ditto  lauorier ,  piglia  onze  8. 
fina  li.  di  endego  per  fare  come  è  ditto  di  fopra,  e  retenzi  ut  fupra . 
A  cauar  il  fàpon  de  la  fèda . 

Per  alluminare  fcalda  de  l'acqua,e  mettila  in  uno  arnaio  ouer  maftello: 
e  metti  la  feda  dentro  ne  l'acqua  calda,e  laifala  tanto  che  la  fia  ben  calda,  & 
poi  mena  quella  lèda  per  mano,  e  dalli  fina  a  tre  torte,  e  poi  cauala  fora ,  c 
lauala  molto  bene  fi  che  fià  ben  fuora  il  fàpone,e  come  l'hauerai  ben  laua/ 
ra  bi fogna  gettarla  in  l'acqua  alluminada  in  quefto  modo . 

Torrai  per  ogni  lira  di  feda ,  onze  quatro  di  lume  di  rocca ,  e  mettila  in 
una  cai  darà  con  tanta  acqua  che  baffi,  e  mettila  al  fuoco  e  lafTala  ftare  tan- 
to che  la  fia  pongente,fi  chela  lume  fia  disfatta  bene,e  poi  leuala  dal  fuoco 
e  mettila  in  uno  maftello,c  laffela  ftar  ranro  che  la  fia  un  poco  fredda,e  poi 
metti  dentro  la  feda ,  e  laflèla  ftar  un  dì  e  più  e  manco  fi  che  la  fia  ben  fred  - 
da^ poi  metti  dentro  la  feda,e  làflala  fiare  cofi  un  dì,o  più  o  manco  fecon- 
do che  te  pare  peracomendar  a  tengerere  come  uorrai  fare  la  temuta ,  ca- 
uala fuora,e  conciala  per  teng/er  immediate  ♦ 

A  tenger  fèda  in  color  negro  ♦ 

Piglia  per  ogni  lira  di  feda  una  lira  di  galla  ben  pefta  ,e  fala  bóglir  in 
una  fecchia  di  acqua,e  come  l'ha  boglito  unhora,piglia  la  fèda,e  mettila  in 
quella  acqua,  e  la  fiala  ftar  hore  uintiquatro ,  e  poi  torcila  e  Iaflèla  fugar,  & 
poi  fi  fa  negro  in  quefto  modo.  Piglia  uino  forte  cioè  aceto  de  uino  negro 
fecchio  uno  :  lire  otto  di  galla,  e  lite  una  di  vitriolo  romano  :  onze  tre  di 
gomma  arabica,e  fa  boglir  quefte  robbe  infieme  meza  hora:e  poi  torrai  la 
feda,e  menala  per  la  ditta  tenta  parecchie  uolte,c  laifela  ftare  ne  la  ditta  ten 
ta  una  notte,e  poi  cauala  :  e  rorrai  tanta  acqua  che  fia  uno  fecchio,cioe  tan 
ra  che  pofsi  bagnar  la  ditta  feda  tenta  :  e  metti  ne  la  ditta  acqua  uno  bocal 
di  aceto  ,&  bagna  ditta  feda,&  ualla  menando  per  mano  in  quella  acqua  et 
aceto  meffedato  :  &  quefto  fi  fa  accio  che  quefta  miftura  roda  la  tintura  de 
lafeda,&  intornia  &C  lauala  ne  l'aCqua,fi  che  fia  ben  netta  dà  la  tenta  e  met 
cila  fopra  la  cama,e  torzi  ditta  feda,fi  che  uenghi  a  tuo  modo:  e  dapoi  met 
cila  ne  l'acqua  di  fauone  dolce,  cioè  tanta  acqua  chiara ,  e  torrai  del  faponc 
bianco,e  raiTalo  ne  la  ditta  acqua  chiara  che  la  fia  tanta  che  pofTa  baftare  a 
ftar  dentro  la  feda,e  mettila  al  fuoco,e  fcaldela,e  metti  dentro  il  fapòne  clic 
fe  disfazza  e  1  affa  rafredare  il  fapone ,  e  laffalo  dentro  una  notte  la  ditta,  fe  - 
da ne  la  fàuonada,e  la  mattina  caua  la  feda ,  e  poi  lauala  a  l'acqua  chiara  & 
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tinaia  iùgara  l'ombra  e  non  al  fole,e  poi  ponila  ala  cauia:  Et  nota  che  atti- 
che il  fapon  negro  è  buono ,  &  auertifsi  che  non  fi  da  la  iàpoaàda  faluoa 
qi  iella  feda  che  ua  tenta  de  neguo,&  a  l'ai  tra  nò  .  '• 
.    A  tenger  feda  in  color  beretrino  . 

Piglia  lafeda  alluminada,  e  menala  pei-  lo  ditto  brodo  cioè  quella  tinnì 
ea  negraVnro  che  pigli  il-  color  a  uoler  lattarla  con  acqua,ma  prima  forgi- 
la con  le  manose  lonzi  la  a  la  cauia,  e  fugala  al  fole,pur  conza  fcpra  lipals- 
lèlli  come  fi  ofTerua  a  li  altri  colori/ì  quando  che  li  dai  la  Iumada  laiTa  fta-- 
.  re  la  notte  come  narra  larecetta  da  fare  negro.,ma  non  te  curar  di  darli  il  fo 
pone  perche  non  è  quella  tintura  tanto  rodente  come  è  quella  del  negro-- 
A  tenger  leda  in  color  turchino . 

Prima  laua  la  feda  in  acqua  freddade  fiume;,  e  poi  forzila  bene  a  mano, 
e  tengila  nel  fior  di  endego  ,  e  refcefcala  menandola  bene  ne  lo  martello,  3c 
poi  la  lauarai  co  acqua  fredda  di  fiume,  e  poi  torcila  a  mano,  c  poi  mettila 
aja  cauia,&:  ualla  deftendi.  al  fole  :  Et  nota  che  in  quefto  colore  la.feda.non 
uà  allmtunada ..... 

A.tenger  fèda  iri  color  azurro  .. 
Piglia  quella  feda  che  uorrai  tenzer  di  azurro  che  non  ria  alluminada,, 
«  Iauala  ben  con  acqua  frefea  di  fiume  ,  e  torgila  bene  a  mano ,  e  poi  habbi 
una  lira  di  feda,&  unaiècchia.  di  acepua, caldaie  mettila  ne  l'orizelIo,e  den«- 
trodisfallo  a  mano,cioè  lira  meza  dforizellOjelira  una  di.  feda,  e  metti  in 
una  cai  darà  al  fnoco,e  fa  boglir  molto  bene,e  poicauàla  dal  fuoco,e  metti; 

,lo  auanzode  l'orizello  ne  la  caldaraal  foco  temperato,:  e  lafialo  uno  puo- 
co  boglir,poi  habbi  la  tua  feda,e  mettila  inquefto  brodo  tanto  che  fta  ehia 
ra  oucr  feuraa  tuo  modo,dapoi  forzila  con  la  cauia,e  lauala  bene,  e  torzi> 

,  la  a  mano,e  poi  la.metti  bene  nei  vafello  da  la  fiore  tanto  che  l'habbi  coìr 
lot  a  tuo  modo,e  poi  laualacon  acquafrefeadi  filimele  poi  latorzi  a  mano 
e  ponila  a  la.cauia^  e  mettila  al  fole  :  e  nota  che  l'orizello  fruuolemetter  ne 
la  c.ìidara  in  due  partile  quefto  auertifsi  per  fempre 
A  tenger  leda  in.coloi  verde  •♦. 
Prima  fi  uuole  alluminar  come  fi  fa  lanegraye  digi  ana,  e  poi  piglia  lise 
due  d'herba  gualda  cioè  una  herba  che  nafee  a  Bologna ,  che  è  fimilea la 
corniola  :.per  ogni  lira  di  leda,  &  fala  boglir  un'horae  meza ,  &  come  l'ha 
bog!  ito, rorrai  quello  brodo  in  uno  martello,  . &  torrai  la  tua  feda.fuora  de 
la  luminada,&  ftrucchela  con  la  mano  ben  forte:  &  poi  la  menane  la  dina 
acqpa  tanro  che  l'habbi  il  color  a  tuo  modo:&  come  hai  dato  il  giallo  me 
na  la  leda  per  la.caldara a,  5c  cauala  fuora ,  &  fappi  che  la  feda  è  più  gialla 
ouer  uerde  chiara,^  quando  le  manco,mena  la  ditta  fèda  per  la  caldara  ck 
là  fior  de?Endegp  :.&.quando,le  più  gialla  il  color  uiene  più  uerde  feuro  :£ 
*ome  le  manco  gialo  il  color  uiene  più  aperto  9,5c  manco  cargo,  cìC-laual^ 


&dèftendilaàlfòV.  r 

A  tcnger  fèda  in  grana  . 

Piglia  per  ogni  Ina  di  feda  una  lira  di'  fàpone,e  cocila  bene,  e  poi  lauala 
con  acqua  calda ,  e  laflela  (lare  pei  un  dì  &una  notte  re  puoi  riabbi  onze 
quatro  de  lume  di  rocca  per  ogni  lira  di  feda ,  e  fala  ben  disfar  in  acqua,  de 
come  le  disfatta -tarlala  ben  sfredì're,e  poi  tortai  la  fèda ,  e  lauala  in  due  ac/ 
que  ouer  tre^e  forzila  bene  a  mano  ,  e  poi  mettila  in  la  lume  con  li  pali'felli 
come  fai:&  habbi  onze  doi  de  granzuoli,&  onze  quatro  de  grana,e  mezà 
fècchia  de  acqua,e  lcaldalaal  fuoco ,  e  metti  prima  li  granzuoli  in  la  c  ilda 
ra^  dapoi  la  grana,e  mefleda  bene:e  come  le  calda  habbi  la  tua  ièda,5c  nal-t 
la  menando  per  la  ditta  acqua  per  fpacio  di  meza  hora,e  poi  cauala  e  lafìa- 
la  sfredire,,e  forgila  bene  a  inano,e  mettila  a  fugar  che  non  li  daghi  il  fole, 
A  tengier  feda  in  granaio  di  robia  in  morello. 

Prima  lana  la  fèda  in  acqua  chiara  che  fìa  amogliada  uno  poco:poi  hab 
bi  de  l'acqua  fecondo  la  quantità  de  la  feda  che  uorrai  tengier  ,  mettila  ne 
(a  caldara,&  poi  habbi  del'orizello  fecondo  ta  quantità  de  la  feda  che  uor 
pi  tengierje  metti  la  caldaia  affuoco  che  non  Ha  troppo  gran  fuoco  &  co- 
me le  disfatto,  &  uno  poco  caldo,  uamenando  la  feda  per  lo  brodo  fòpra- 
fhtto  tanto  che  te  pare  fatto  il  color,e  poi  forzila  a  mano,e  lauela^ben  in  ac 
qua  chiara  frefea;  poi  forzila  a  la  cauia  ben  aualidamente,  c  fata  fugar. 

A  tenger  fèda  in  co  lor  de  vergino  . 
!  ;  Torraf-pei  ogni  lira  di  fèda ,  onze  quatro  de  verginòy&  fèccnio  uno  de 
aequa,&  fa  boglir  in  una  caldara  una  hora,&  fa  che'l  vergino  fìa  ben  rutti- 
le,o  petto  o  rafpato,pigIia  ancora  una'onzadi  herbaguakla,& mettila  in? 
/ìeme  con  il  verginOne  la  dkta  caldara  con  uno  poco  di  gomma  arabica,, 
6c  de  fen  greco,  e  fa  boglir  le  ditte  cofè  infìeme  tanto  che'!  vergino  fìa  ben 
disfatto,&  poi  leualo  dalfuoax,&  (affalo  ftare  finii  terzo  dì,&  come  uor- 
rai tenger  la  feda  pigliane  una  mane,  &C  mettila  ne  la  tenta,&  uolfa'aper  il 
jcolor,fi  che  uenghi  Come  a  te  pare,ie  la  è  a  tuo  modo,piglia  l'altra  quanti** 
yta  de  la  fèda,&  fa  che  li  fìa  il  verginc,&  caldo  tanto  che'l  ponza,e  poni  tut 
ca  la  quantità  de  la  fèda  in  quel  brodo  ,  &  menata  ben  tanto  che  l'habbia 
prefo  quel  color  che  te  fatisfa,&:  tengila  menandola  per  mano  a  tuo  modo^ 
&  forgila  a  la  cauia  molto  ben,  cV  dapoi  cauala,  &  lauala  con  acqua  de  fi'u^ 
tne,&  dapoi  torgila  con  la  cauia,&  farai  bene  che  fia  ben  gouernada,  &  ua 
a  deftendila  &  fugala  al  fole  . 

A  tenger  Seda  in  robia .  • 

Prima  Ci  uole  alluminar  la  fèda,  e  per  ogni  lira  di  feda  torrai  onze  qua*' 
xro  de  robia  ouero  roza  de  Fiandra,&  fè  la  foffe  robia  di  altra  forte,,  piglia 
;ne  lire  doi  per  ogni  lira  di  leda,  &  quando  che  uorrai  tengier  metti  laro* 
Jbia  ne  la  caldara  con  l'acqua/icnela  robia  fìa  ben  peffa,e  poi  fa  fuoco  tan^ 

h  ij  ; 


to  che  l'acqua  fia  calda  &  pongente  a  la  mano,e  fa  che  habbi  la  tua  feda  m 
cappia,&  ua  menando  la  feda  per  l'acqua  fopradirta,  e  poi  cauela  e  rorgi  la 
fèda  a  mano,  e  poi  ricornala  ne  la  cadara  cioè  nel  brodo ,  e  come  hauerai  il 
color  a  tuo  modo  cauala  fuora,e  come  le  fredda  rorz ila  a  mano,  e  poi  ror^ 
gila  a  la  cauia,e  poi  mettila  a  fugar  al  fole  . 

Se  uorrai  tenger  la  Seda  in  color  rofaro  . 

Piglia  la  feda  tenta  in  robia ,  e  mettila  nel  brodo  di  vergino  che  ila  ben 
caldo,e  come  l'hauerai  fatto  del  color  che  uorrai  cauala  fora  &  corrila  mol 
to  bene  a  la  cauia ,  e  dapoi  lauala  molco  bene  con  acqua  fredda  di  fiume,  e 
torzila  ben  a  la  cauia  fòpraditta,e  mettila  al  fòle  con  le  cappie . 
A  tenger  fèda  in  color  violerò. 

Prima  laua  ben  la  lèda  con  acqua  fredda  di  fìume,e  la  non  uuole  elTer  al 
Iuminada,e  piglia  una  fècchia  di  acqua,e  lire  doi  di  onzello  fino,  per  ogni 
lita  di  feda,e  come  uorrai  tengier,piglia  una  fecchia  di  acqua  calda,  e  met- 
ti dentro  là  mita  de  lorizello  ne  la  ditta  acqua,  e  fa  fuoco  tempei  ato,e  co- 
me farà  boglito  uno  puoco  canaio  dal  fuoco,  e  piglia  del  ditto  brodo  e  terr 
gi  la  feda,e  poi  piglia  l'altra  mitade  de  l'orizello,e  fa  come  è  ditto  di  fopra 
fina  che  la  te  par  tenta  a  tuo  modo,e  torzila  a  la  cauia,  e  poi  tengi  in  lo  bro 
do  de  fiora  e  cauala  fuora,e  forgila  a  la  cam'a,poi  fugala/  /enza  fole,cioèa 
l'ombra^  hauerai  belliflimo  color . 

A  tenger  fèda  in  color  giallo . 

Prima  fi  uuole  alluminar  la  feda:  per  ogni  lira  di  fèda  piglia  onze  fei  di 
iume  di  rocca,  e  mettila  in  tanta  acqua  che  pofsi  bagnar  la  feda  e  farai  bo" 
glir  la  dittaacqua  uno  poco,  tanto  che  fe  disfacci  la  lume,  e  iaflèla  sfredir,  e 
poi  mettili  denrro  la  feda  fopra  li  palicelli  come  fi  folita  ,  e  laiTàrai  la  feda 
ne  la  ditca  acqua  hore  doi,e  poi  cauala  fuora,e  dalli  logialo  co  l'herba  giù 
liecta ,  e  poi  laualamolto  bene ,  e  poi  habbi  iguodano  tagliato  menuto  & 
mettilo  in  una  caldarade  doi  ouer.'rre  fècchi,emercili  dentro  onze  tre  di  hi 
tue  di  rocca ,e  fala  boglir,  e  come  l'ha  boglito  leuali  uia  il  fuoco  e  lafia  sfre> 
dir  la  caldai  a,e  poi  piglia  uno  poco  di  brodo  di  herba  giulietta  mefièdata 
con  quel  iguodano,&  habbi  la  tua  leda  fòpra  li  palefelli  ouer  ace,  &  ua  me 
nando  per  la  ditca  acqiia,fìche  uenga  fcura  o  chiara  come  a  re  piace  ,  e  tor-r 
gila  con  mano/  poi  torgìl a  a  la  cauia,e  fala  fugar  a  l'ombra . 
A  tenger  fèda  in  color  de  grana  . 

Piglia  una  lira  di  fèda,&  una  di  fàponebianco  raflàto  :  il  iapone  ponilo 
jne  l'acqua  de  fiume,fìchefì  polsi  far  boglir  perlina  hora:e  raflato  il  iapone, 
ponerai  la  feda  ne  la  ditta  faponata,  e  fala  boglir  una  hora  come  è  ditio  co 
la  fèda  dentro,e  dapoi  piglia  la  ditta  feda,  e  lauala  bene  con  acqua  fredda,e 
poi  fa  fcaldare  de  1  altraacqua,  e  3aua  la  feda  ne  la  ditta  acqua  calda ,  &  poi 
«he  farà  lanata  lafià  ftare  laditta  feda  in  quella  acqua  calda  per  un  di  di  una 


nottue  poi  per  ogni  lira  di  feda  torf  ai  onze  quatro  di  lume  di  rocca,  c  fai-, 
la  ben  disfare  ne  l'acqua:e  come  le  ben  disfatta  laflàla  rafredir  :  e  poi  torrai 
la  feda,e  lauala  con  doi  ouer  tre  acque,e  forgila  ben  a  mano,  e  poi  la  metti 
ne  l'acqua  de  la  lume,e  lattala  (rare  uno  dì  la  feda  in  la  ditta  acqua:  e  poi  ca 
uala}  e  lauala  bene,  e  toigila  bene  a  mano  ,  e  poi  habbi  onze  doi  de  gran^ 
zuoli,  Se  onze  quatro  di  grana ,  &  una  meza  fecchia  di  acqua,  e  fcaldela  al 
fuoco:e  metti  prima  li  granzuoli  ne  la  caldara:  e  poi  la  grana,  e  meflèda  be 
ne:e  quando  le  calda  habbi  la  tua  feda  ,  &  ualla  menando  per  la  ditta  tenta 
per  fpacio  di  meza  hora,e  poi  eauala  fuora  e  laflàla  sfredire,e  torgila  ben  a 
mano,e  mettila  a  fugar  che  non  li  dia  il  iole  . 

Acqua  che  tengie  panni  fi  di  lèda  come  de 
altro  in  negro  . 

ifc.Cenere  dicerco,e  di  quefta  cenere  fanne  lifsia  tanta  che  fia  doi  lire,& 
dentro  metteli  litrigirio  poluerizato,e  metti  a  boglir  fina  che  la  cali  la  mi/ 
tà,e  dapoi  colala  con  una  pezza,e  fa  tenger  che  farà  color  negro . 

Acqua  verde , 

ijj.de  la  ditta  lifsia  doi  lire,e  metti  dentro  onze  doi  de  zarFaran,e  fa'a  h& 
glir  e  fe  conuertira  in  color  verde  come  è  il  fmeraldo  Se  adopera  » 
A  fare  acqua  roflà . 

^.Cenere  di  cerro,e  fannelifsia  fortifsima  tanta  che  fia  doi  lire:e  pondi 
dentro  del  fangue  de  boue^brafilio^e  dalli  uno  poco  di  lume  di  rocca,& 
adopera  freddo . 

Acqua  roflà. 

152. Cenere  di  cerro  lire  unare  litrigerio  roflb,onze  doi,  e  fa  boglire  tanto 
che  cali  lamità ,  e  quando  che  uorrai  faper  fe  la  è  buona  metteli  dentro  o 
coda-di  eauallo  o  capelli  humani  fe  faràoperation  cioè  che  tengia  roflfo,  , 
Acqua  che  tengie  in  negro,o  ueli,o  fazuoli  o  ninzoletti . 
ijz.Galla  lire  unavepefìala  ben,e  mettila  a  boglir  in  uno  fecchio  di  acqua 
&  fai  a  boglir  tanto  che  la  cali  le  doi  parte  :  e  come  l'hauera  boglito  metti 
dentro  il  tuo  uelo,ouer  faciol  o quel  drapo  di  feda  o  bauelle  che  uorrai  :  Se 
laflà  boglir  per  una  hora  :  e  metti  a  fìar  cofi  fopra  la  cenere  per  un  giorno 
naturale  o  poco  manco,e  dapoi  laua li  tuoi  ueli  $C  faranno  negri  ♦ 

Dapoi  piglia  limatura  di  ferro  rugine  lira  una  %  gomma  arabica ,  onze 
quatro:  vetriol  romano  onze  tre.Et  pefta,e  metti  a  boglir  per  una  hora,& 
laflà  sredtr,e  caua  morale  laua  dapoi  che  farà  s  fredido  e  laflà  fugar . 
Acqua  ouer  tentura  verde  perfettifsima . 
faceto  fortiishno  bianco  quanto  che  a  te  pare,  e  mettili  dentro  V3,: 
Verde  rame  :  fugo  de  ruda  in  parte,  lume  di  roca  :  gomma  arabica  in  poi' 
uere:Et  la  gomma  accio  che  fe  incorpori  meglio  infieme:e  fanne  acqua  che 
hauera  gran  color  verde}ne  laquale  fi  può  teoger  panni  di  lana  di  feda; M~ 


*n  fàdoli  :  pelle  :  &  ogni  altra  cofa  :  &  è  buono  per  colorir  miniature ,  & 
Carte,&  quello  che  uuoi . 

Acqua  che  cengie  in  color  de  oro,&  fi  può  fcri'ere,&  quello  che  uorrai . 

i^.piera  pomega,e  peftala ouer  iridala  come fe  fa  il  color.,ouer  cenaprio/ 
e  dapoi  diftemperala  con  acqua  gommata  che  fia  dentro  chiara  de  oui  ,SC 
di  quefta  miftura  fcriui  quello  die  uorrai  ,  e  come  hatierai  fcritto  laffa  fec-'* 
car  bene,  e  dapoi  che  haucrai  fcritto  ,  frega  di  (opra  con  fimo  equino  fecco; 
fatto  in  poluerejOucro  bouino ,  e  frega  ancora  di  fopra  con  oro  o  anello  O' 
afltro  pure  che  fìa  de  oro  ouero  con  limatura  d'oro  fopra  quella  materia  de 
piera  pomega,&  la  piglia  roro,&  cofi  lima  ura  de  laton  de  rame  » 
A  far  color  camelino  . 
Per  ogni  diccc  brazza  de  pignoladoouer  fuftagno.  r*.  galla  lire  cinque 
e  pefta  Si  metti  in  acqua  ca'lda,&  metti  dentro  il  fuftagno,&  fa  boglireper 
lina  bora  &  poi  fcorla  Si  torzi  il  tuo  pignolado  ouer  fuftagno  ,  &  caualo 
fuora,&  poni  lire  cinque  de  vetriol  romano  peftatogroflb  mondo,&  po~ 
fto  inacqua  caldai  metti  dentio  il  ditto  pignolado,&  fa  cori  tre  fiade,& 
hauerai  il  tuo  color  fino  . 

A  far  color  biauo  aperto,ouer  biauetto  o  turchino.  ì. 
i^  Endego  lire  unarlume  de  rocca,onze  doi}&  miei  crudo,onze  cinque: 
&  fa  boglir  in  Ii'lsia  fortifsima  fatta  de  cenere  de  rouere:&  che  la  boglia  tan 
te  che  la  cali  la  terza  parte ,  e  prefto  coloriflè  il  panno  :  fe  metterai  dentro 
panno  gialo  diuenterà  uerde,&  fe  metti  panno  rodo  ouer  fanguigno  diue~ 
«irà  turchino  o  biauetto  * 

A  far  color  naranzato  * 

*£.Sapon  tenero  tira  una,&  uerde  rame  onze  una  :  &  fabogtir  ne  la  lifsia 
de  cenere  de  cerro,efa  boglir  tanto  che  cali  la  terza  parte  :  e  metti  che  col* 
che  uorrai  che  fìa  bianco,piglia  il  color  cL-  naranze  tenendo  però  la  regola 
■Che  fi  offerita  con  la  gomma  aràbica,&  laùa,©d  fa  fugar  come  fai . 
A  fare  feda  in  color  cremefino. 
una  malfa  de  feda  bianca ,  grana  fina  ,  uno  quarto  :  brafilio  lire  una, 
Si  chele  ditte  robbe  fia  pefte  Si  fpoluerizate,  Si  mettile  in  capitello  ouero 
liffìa  lire-quatto  fatta  di  cenere  di  cerro.,ponila  al  fuogo,  &  fala  bóglire  tan 
to  che  cali  la  mica  de  la  lifsia  :  Si  poni  la  grana  ,&  mettila  dentro  de  lalifr 
■fi&ySi  anche  il  brafih'o  ,  Se  falli  fuoco  lento,  fi  che  non  boglia,  Si  fpiuma  la 
caldara,&  piglia  la  feda  &  illuminala  con  la  lume  de  rocca  a  cepo,  Si  dapoi 
metti  dentro  la  feda  ne  la  caldara  ,  Si  farai  coi!  fino  che  la  piglia  bon  co^ 
Ior,&  menala  per  mano^  torzila  a  la  cauia,  'Si  fala  fugar  al  fole,  Si  bàuc 
riti  fèda  tenta  in grana . 

A  fare  colore  de  grana  . 
jp.  Vergino  fi  io  c  be'lo/raipalo  con  la  raipa:  cpoi  piglia  quella  ra'pa~ 


^ura,éV  mettila  a  moglie  ne  lo  acetone mettili  de  la  lurric  de  rocc^el3flal»ft 
a  molle  per  uno  dì  &  una  notte,  e  poi  torrai  lo  panno  alqual  uorrai  dare  tì 
color,  e  mettilo  a  molle  nel  ditto  aceto  con  l'acqua  de  fiume  ,  e  falò  boglir 
«no  poeo,.&  come  il  boghe  metti  dentro  de  la  urina  hui»ana,&  leuato;da! 
Xuoco  de  canaio  fuora  fe  te  pare  ben  colorito  mettilo  a  fugar ,8c  dapoi  che  fce 
furto  lauelo  ben  con  acqua  de  fìume,&  lèi  non  fotte  ben  colorito  falò  bp* 
glir  un'altra  uolta  fopra  altra  tanta  robba,&  farade  grana  bellifsinio. 
Acqua  gommata  che  fe  da  la  falda  a  li  panni  de  feda.. 

Fa.  Gomma  arabica ,  &  mettila  a  molle  in  acqua.,  &  lattala  fcare  tanto  a 
.molle  che  la  gomma  lìa  liquefattane  l'acqua,^  come  che  la  tua  gomma  le- 
rà  redutta  in  acquafa  che'lxuo  panno  de  fèda  fia  in  tellaro,puero  fopra  dai 
fubrj  ben  di ftei\ S  tirati, ,&  piglia la  fponga&ua  dagando  l'acqua  douc 
che  a  te  pare  o  fopra  gli  hori  o  doue  uoi ,  &  dagline  tanta  quanto  che  a  te 
pare  che  fia  faldo,&  laiTalo  fugare  auanti  che  lo  molli  da  li  fubii , Se  queftà 
è  l'acqua  gommata  che  fe  da  a  veludi  damafchi,  rafi  tabi,&  ©rmekni  &  Of 
gni  altro  panno  di  feda . 

A  far  uenir  bianchifsimo  ogni  feda  ouer  panno-bianco  . 

j^.Solfere  gialo,&  ponilo  fopra  li  carboni  de  fuoco,  de  fa  che  habbi  una; 
lèrraglia  come  una  ftufaoucro  armaro  de  tauole ,  &  poni  la  feda,  fopra  le 
mazze  impirada &  che  ftia  tanto  alto,  dal  fuoco  che  non  gli  daghi  il  caldo 
.che  gli  nuoci ,  &  fe  le  damafep,  rafo  o  ormeiìno,comodalo  che  il  caldo  dej 
fuoco  non  lo  offendi ,  8c  fa  che  il  fumo  del  folfare  li  daghi  fotto ,  &  cóli  ua 
aggiongendo  come  fi  conluma  il  folfare,  &  muda  il  panno  ,  dalli  il  folfare 
•  aualido  chcì  uenir à  bello  &  biarichifsimo,e  quefto  fi  £a  ogni  giorno  a  ca- 
melli &  altro . 

A  far  acqua ìumata . 
'     ^  Lume  di  rocca, ben  pefta  &  mettila  fenza  altra  miftura  ne  l'acqua  cai. 
da  che  fcotti,e  lancia  disfare,^  lana  che  fe  sfred  ffi,&  con  quella  farai  qiyd- 
la  opeia  che  ti  acafeara  darli  l'acqua  Ìumata .  Et  nota  che  per  ogni  lira  de 
.grana  metterai  onza  una  de  lume,&  pei  ogni  onze  fei  de  pefo,metterai  om 
.ze  quatro  de  lurae,^  tenirai  queik  regula  a  luminar  ogni  robba.. 
A  far  gialo  fopra.il  bianco^ 
Piglia  jguodano  e  taglialo  minuto  quanto  che  poi  ,  e  falò  bogl ire  tanto 
.che  cali  la.mità,e torrai  herba corniola^  come  metti  quella  herba  mecti  aia 
che  il  fguodano,e  mettili  lume  de  rocca,  e  gomma  arabica  fecondo  la-quaa 
otàde  l'acqua  che  uogli  fare,&  fatta  la  ditta,  acqua,  far  ai  n'nifsimo  giallo  ,| 

A  fare  uno  bello  roflb  e  polito . 
[  K2,  Vergino  tagliato  minuto,onze  una  e  meza  :  argento  fulimato  drag- 
arne doi  :  lume  de  rocca  gragme  quarro,aceto  onze  fei:  &  metti  tutte  quefte 
coiein  una  ampolla  de  uedro,e  fa  che  fiabe  ricoperta:  e  mettila  iji  una  ftar 


gnadella  di'  acqua  a  boglir  per  fpàcio  di'  uno  quarto  di  hora ,  e  poi  coiaio 
per  feltro,&  quefta  acqua  farà  roflb  mirabilifsimo . 

A  far  color  di'  grana . 

Piglia  del  vergino  bello,  e  rafpalo  con  la  rafpa,e  poi  torrai  quella  rafpa 
dura ,  c  mettila  a  rriolel  ne  l'aceto:e  mettili  de  la  lume  di  rocca ,  e  lafialo  a 
molle  per  uno  dì,&  una  notte:  e  poi  piglia  il  panno  che  li  uorrai  dare  il  co 
Ione  mettilo  a  molle  in  quel  aceto  con  acqua  de  fiume,  e  falò  boglire  un  po 
co:e  come  che'l  boglie  mettili  de  la  urina  humana,e  caualo  dal  fuoco,e  ca- 
ùa  fuora  il  panno,e  fel  ti  pare  ben  colorito  mettilo  a  fugar,e  dapoi  che'l  fa- 
rà futto  laualo  bene  con  l'acqua  de  fiume:e  fel  non  foflè  ben  colorito  tor/ 
ria  a  farlo  boglir  come  di  fopra,&  uenirà  di  grana  bellifsima . 

A  far  una  acqua  che  fa  tornar  il  color  a  li  panni  di  fèda 
&  di  ogni  forte  che  foflè  fmarriti . 

S*.  Per  ogni  cinque  parte  di  acqua  communa  una  parte  de  lume  catina 
ben  pefta,  &  mettila  in  una  ftagnadella  al  fuoco,  &  laiTela  boglir  tanto  che 
l'habbia  leuato  il  bogliote  poi  colala  e  laflala  sfredire:  e  come  la  uorrai  ado 
perar  fala  tiuidar  uno  puoco,e  laua  le  macchie:  e  Iaflale  fugane  Ce  come  fa- 
ranno fùtte  foflèno  uno  puoco  chiarecte  più  de  li  altri  Iuochi:bagna  le  mac 
chie  de  vino:e  tornale  a  bagnar  con  la  ditta  acquaie  laiTale  fugar  :  e  fe  fofTe 
troppo  feuro:  aggiongeli  al  uino  un  puoco  d  acqua  communa  :  Se  andarài 
operando  fecondo  il  bifogno  piti  chiaro  ouer  più  feuro  :  tante  fiate  chc'tro 
ùi  il  color  perfetto:  Se  quefta  è  la  regula . 

Tentura  da  tenger  penne  Se  fede  di  cauallo:o  altri  peli . 

^.Cenere  forte  eriueteta,parte  una:  &  litrigerio  aureo  parte  mera:  &  ac 
qua  de  fonte,ouer  piouana  quanto  te  bafta  :  e  de  le  fopraditte  cofe  fanne  ca 
pitello  ouer  lifsia:  Se  falli  boglir  infieme,  e  proua  il  color  che  quefto  tengie 
giallo:&  come  t'ha  boglito  molro:fa  color  negro:&  quanto  più  boglirà  uc 
nirà  color  negro . 

A  tenger  penne  &  peli. 
Prima  prepara  che  color  uorrai  fecondo  la  fua  natura  :  Se  aggiongeli  a 
quello  lume  de  rocca  fpoluerizata:  Se  fala  boglir  uno  puoco  in  hfsia  da  ca- 
po dolce  :  Se  lana  riportar  la  lifsia  con  li  colori  bogliti  dentro:&  fatto  que- 
fto allumina  quella  robba  che  uorrai  tengere  con  l'acqua  lumata:  laqual  fi 
fa  in  quefto  modo  :  Piglia  acqua  calda  che  fia  dentro  lume  de  rocca  diflb- 
luta,laqual  fi  diiTolua  prefto:&  in  quella  acqua:  poni  come  è  ditto:  quello 
che  uorrai  tengere ,  o  penne  o  corni  o  fede  de  cauallo  o  pelle  de  chinopo- 
tanni  da  far  capelli  a  la  foriana,o  peli  de  altri  animali  :  o  filo  :  o  ace:o  lino: 
panno  di  fèda  :  Se  ogni  altra  cofa  dalli  la  lumata  :  Se  laflarai  ne  la  ditta  ac- 
qua una  notte,  fiche  il  amogli  :  Se  la  mattina  fequente  caua  fuora:  &  póni 
a  boglir  in  acqua  prima  douc  è  li  colon'  per  fpacio  di  tanto  tempo  che  na- 
no coloriti; 


no  coloriti  rdapof  leuali  dal  fuoco  Se  laflali  n'pofìà're  che  faranno  coloriti: 
Et  nota  che  alcuni  non  è  neceflàrio  che  boglino  :  ma  fedamente  che  filano 
a  moglia  nel  colore  ♦ 

A  tenger  peli  de  Canade  caualli,&  ogni  altra  cola . 
Prima  pigliarai  de  l'acqua  chiara,  e  laua  molto  bene  in  quello  Iuoco  che 
uorrai  tenger  :  8c  come  farà  fatto  quefto  pigliarai  de  la  poluere  di  l'herba 
adimandata  alchenda,e  lafiala  frate  a  moglia  in  tanta  acqua  che  fìa  coper- 
ta;e  laffa  ftar  per  una  nottere  pigliala  ditta  po!uere,e  bagnare  mettine  do/* 
ue  che  uorrai  tengere  cofì  lauato  :  8c  impiafha  molto  bene:  e  poi  copri  con 
una  pezza  de  linore  laffala  ben  fugar;  e  poi  laua  e  farà  fatta . 

Tin  tura  de  penne  e  de  corno:e  de  peli  e  di  capilli,cx:  ogni  altra  cola  ♦ 
^.Cenere  forte  parte  una  :  h'trigério  aureo  petto,  parte  mera:  acqva  de 
fiume  quanto  bafta.Et  fa  il  capirello  ouer  lifsiare  fa  che  boglia  ogni  cofa:  Se 
per  ogni  boglio  fa  il  fazo  del  colore,  ilquale  prima  tingie  il  color  gialo  :  8c 
come  boghe  troppo  farà  color  negro  :  &  quanto  più  boglirù  tanto  uenirà 
più  color  negrifsimo  Se  bello  ♦ 

A  tenger  petteni  ouer.  ofsi. 
^.quello  che  uorrai  tengere,  e  ponilo  in  uno  arnafò  de  rame  che  fìa  po- 
fto  dentro  del  latte  de  capra  meflèdato  con  uerde  rame:&  che'l  fìa  ben  tri- 
do  con  color  uerdc:&  concialo  di  modo  che'l  latte' li  fia  di fopra  bene  da- 
iiantaggio,e  copri  il  ditto  arnafb:efepeh'flelo  ne.fo  ledame  di  cauallo:  e  co- 
pri bene  che  non  fifporchi  il  lattere  che  ftia  ben  caldo  fempre:  e  /affalo  fiat 
cofi  per  fei  giorni:e  proualo  che  uederai  che  farà  deuentato  molto  uerde:  e 
quelli  peteni  o  altri  ofsi  faranno  uerdi  e  beline  fè  uorrefti  tenger  in  altro  co 
lonpiglia  quello  offo  che  tengefti  uerde ,  e  falò  boglire  in  oglio  de  noce  :  e 
pigliala  altro  color  quefto  che  è  in  quefta  boglitione  mutala:  e  come  ti  pia 
ce  quel  color  che  l'haueid  a  tuo  modo  leualo  dal  fuoco . 

Per  hauer  narrato  a  fuffìcientia  le  regula  che  fi  ricerca  a  tengere  Sc- 
de  e  tutto  quello  che  fi  ha  trattato  al  bifogno  ne  le  due  Opere 
anteferitte ,  lequale  può  effere  bafteuole ,  però  faremo 
fine  del  tenger  tutte  le  forte  di  Sède:  6c  fi  incoi 
minciarà  a  deferiuer  per  ordine  come  fi 
debbe  conciar ,  incamocciar  6c  ten- 
ger tutte  le  forte  de  pelle  3  a 
laude  de  Iefu  Cirri- 
ftonoftro 
Sig  no- 

^Ul  ouU^b  ìnoiu  ì..é'q hi  :!s  $ '.(^é^np^oà^ii  i;ò«i4 j«ÌUh>  ilfétr* i'^iM ,. 


Q.VESTO  LIBRO  INSEGNA   L'ARTE  DB  CON- 
zar  corami  :  a  camozzarli  Se  tengerli  di  colore  in  colore,  come  ri- 
cerca l'arte  integra  fecondo  l'ordine  de  Damafco  Soria 
Seopia  Turchia  Italia  Se  Venetia,  come  qui 
fotto  intenderete, 

A  incarno  zzare  pelle  che  daranno  a  l'acqua  . 

^.calcina  uiuade  cogoli,&  fata  tamiTare  ySc  dapoi  mettila  ne  la  tina  de 
legno  che  ila  netta,&  poneli  dentro  di  l'acqua -communa,  &  laifala  ftare  co 
il  a  moglie  per  tre  giorni  accio  che  il  fuoco  cioè  il  caler  de  la  calcina  non 
brufuTe  le  tue'pdle,  &  piglia  quelle  pelle  che  uorrai  camocciare,  Se  mettile 
a  moglie  per  quatro  giorni ,  Se  forniti  li  quatro  giorni  cauale  de  acqua  Se 
fcunale  molto  bene  da  li  lochi  che  li  fofìe  rimafto  carne,&  come  (ono  fcar 
nati  ponele  ne  la  calcina  che  hai  apparecchiata  di  fopra ,  Se  lafTale  ftare  ne 
la  ditta  calcina  per  fino  che  tu  uedrai  che  le  ditte  pelle  fi  pelano  ,  &  come 
uedi  che  le  fi  può  pelare  cauale  de  la  ditta  calcina,  &  pelale  fopra  il  caualct 
to  con  la  cofta  del  tuo  cartello,  Se  non  con  il  filo,  Si  come  le  fera  pelate  ri- 
tornale in  quefta  medefima  calcina  ,  &  laifale  Rare  tre  ouer  quatro  giorni 
fino  che  uedrai  che  il  neruo  fi  poflfi  rirare  $  Si  proua  iè'l  neruo  fi  tira  leggie- 
ro^ uenendo^tiralo,ma  nonio  sforzare,perche  guaftarefti  le  pelle,&  fe  le 
non  laflTa  il.neruo,tornale  ne  ia  caidna,&  fè'l  neruo  uiene  facilmente  habbi 
il  tuo  ferro  da  fcarnareche  tagli  molto  bene,&  lcuali  uia  il  neruo.  Et  nota, 
che  come  la  peJle  fta  ne  la  calcina  con  il  pelo,&  fenza  pelo  ri  bifognafem- 
pre  meifedar  la  pelle  nela  calcina  uno  di  fi ,  l'altro  no ,eofi  meftedando  la 
calcina  coras  la  pelle,&  quefto  meifedare  uole  eflèr  due  uolrcal  dì  ,.1'una  la 
mattina,  l'altra  lafera,  Si  come  hauerai  fneruara  la  pelle  ponila  ne  la  acqua 
chiara,&  lauala  molto  bene  dauantaggio  doccio  che  la  calcina  uada  uia,per 
che  non  la  lauando  bene  la  tenta  non  uenen'a  bene  ne  bella  fopra  ia  pelle, 
&C  per  due  ragione  la  dei  lauare  e  bene  la  prima  che  ti  difsi,&  l'altra  perche 
la  calcina  roifega  la  pelle,fi  che  come  intendi  come  Phatierai  lauata  con  ac- 
qua chiara  torzi  la  pelle,&  ftruccoLa  tanto  che  ne  efea l'acqua  chiara,&  co 
me  le  ben  ftruccolata,  Si  che  ne  ufeifea  l'acqua  chiara  metti  la  pelle  fopra  la 
ftanga  per  fina  che  apparecchi  quello  che  diro  qui  fotto . 

ij2.femola  de  formemo,e  tortai  mia  calderola  de  acqua  Si  mettila  al  fuo- 
co, Si  metti  dentro  in  quefta  acqua  lume  de  rocca  quanto  feria  una  nofel/ 
1a,&  fa  che  fia  ben  pefta,&  fatta  inp.oluere  a  disfare  con  quefta  acqua  Si  co 
me  uedi  che  la  farà  disfatta  leuala  uia  dal  fuoco  che  la  non  fia  troppo  cal- 
da Se  metti  quefta  acqua  in  uno  maftello  o  tinella,e  poi  metti  dentro  la  fé- 
mola    impattala  come  farefti  a  fare  ftmola  a  le  galline  %  Se  metti  quefta 


pelle  dentro  &  fa  che  quella  compofìtione  fia  uh  poco  calda  cioè  tiuidzjSc 
lafla  ftare  la  pelle  in  la  ditta  lèmola  per  fei  giorni,  &  ogni  giorno  meflèda- 
la,&:  ftrucolala  molto  bene  cioè  la  mattina  per  una  uolta  al  dì,&  come  ue- 
drai  che  la  (èmola  farà  alcune  uefighe  lena  uia  la  pelle,perche  la  fèmola  ha- 
uera  perfo  la  fuftantia  che  li  fa  dibifogno,  Se  quelle  uifighe  fi  chiama  il  fio- 
re,&  come  hauerai  cauara  fuora  la  pelle  mettila  uno  poco  a  fugar  tanto  che 
la  Ma  meza  humida,&  nota  non  la  fugar  al  fole,  ma  ben  a  l'ombra,  Se  come 
le  uno  poco  flirta  dalli  la  ftroppa,&  laffala  fopra  la  ftanga  &  fa  che  fia  Uro 
pizzata  molto  bene,e  laflala  come  intendi  fopta  la  ftanga ,  fina  che  farai  la 
conza  come  iutenderai  qui  fotto,&  prima. 

Torrai  tanta  acqua  chiara  quanta  potrai  coprir  la  tua  pelle  o  quante  ne 
concerai,&  mettile  in  una  calderola,&  mettile  al  fuoco,  &T  poi  corrai  onze 
una  de  lume  de  rocca  che  fia  bianca  Se  non  rolla ,  Se  perche  la  rofla  brula 
corrai  fai  cornuti  onza  meza,&  oglio  de  oliua,onzameza . 

Er  metti  quefte  i  obbè  in  una  caldei  ola  ouer  paroletto  a  boglir  tanto  che 
la  lume  Se  il  fale  fi  disfaccia.,  Se  dapoi  Ieuala  dal  fuoco ,  Se  fuoderai  quefta 
acqua  in  uno  cadino  de  legno,  lattalo  sfredir  tantoché  pofsi  tenir  la 
mano  dentro  fi  che  la  fi  a  riuida ,  piglia  fior  de  farina  de  formento  cioè  fala 
tamifar  tanto  che  tu  caui  il  fiore ,  Se  mettila  dentro  in  quefta  acqua  Se  che 
la  fìa  fpefla  come  uno  brodetto  de  oui,&  poi  torrai  la  pelle5&  meccila  den- 
tro^ latTala  frate  fei  giornee  non  piu,ma  fè  pur  la  laflafti  per  qualche  sfor 
zo  non  la  lafiar  più  de  otto  giorni  facendo  ogni  giorno  quello  che  la  foli 
con  li  piedi  Se  calpeftrarla  una  uolta  al  dì,  Se  come  farà  lèi  giorni  ouer  otto 
cauala  fuora  che  la  farà  camozzata ,  coli  fina  quanto  fi  può  fare  al  mondo 
ad  ogni  parangone . 

Nora  che  quando  la  pelle  è  afciutta,daralli  la  ftroppa,&  il  ferro  come  fai 
Se  fappi  che  fe  la  bagni  mille  fiade  al  dì  fempre  ritorna  al  primo  fuo  efiere, 
&  intenderai  che  ogni  pelle  fi  grande  come  oiccolatvole  lume  de  rocca, 
onze  meza,farina,onze  meza,oglio  de  oliua,&  fale  onze  meza  . 

A  far  acqua  uermiglia . 
svergino,  onze  una  per  ogni  due  pelle  de  caprerco,&  piglia  il  vergino, 
8c  radalo  futtilmente,5tr mettilo  a moglia  in  una  faldella  vedriara,  emetti- 
li tanta  acqua  che'l  copra,&  lafla  ftare  coi!  una  notte,  Se  poi  torrai  quarti 
doi  de  acqua  chiara,&  una  onza  de  uergino,&  falò  boglir  in  una  caldarcl- 
la ,  Se  piglia  tanta  gomma  arabica  disfatta  quanto  può  efler  una  faua,&  fa 
boglir  tanto  che  cali  la  mità,&  poi  lcuala  dal  fuoco,  Se  laflala  sfredir^fi  che 
come  il  darai  a  la  pelle  che'l  fìa  tiuido.Nota  prima  che  rengi  la  pelle  fa  che 
la  fia  bagnata  con  uno  poco  de  acqua  tiuf'da,&  quefto  lauar  farai  accio  che 
la  conza  de  la  lume  de  rocca  Se  de  i'oglio  elea  fuora  chiara,&  laflala  fugar  a 


l'ombra,  fi  chela  fia  mera  humi'da,&  fa  che  habbi  uno  cad/no  uedriato,  Se 
mettili  il  vergino,^  bagna  la  pelle  da  ogni  bandai  mettila  a  fugar  a  Foni 
bra  Se  uenira  roflà  o  vermiglia,  Se  nota  fe  la  uberai  fare  più  feura  mettila  a 
fugar,ma  prima  tengila  due  ouero  tre  fiade  iempre  facendo  fugar  la  pelle. 
Et  a  colorir  cera.  Recipe  cera  lifla,  lire  una  &  oglio  [  onze  una  Se  trida  con 
il  color  cioè  cinaprio,&  farai  rofTa  la  cera  ♦  ' 
A  fare  color  uerde  in  pelle . 
i^.le  pomelle  del  fpino  cerbino  del  mefe  di  Settembrio,&  quello  per  ellèr 
maturerà  torrai  la  quantità  che  uorrai,&  peftali  uno  poco,e  metteli  in  uno 
caldarello  ,  e  metteli  tanto  aceto  bianco  ouer  uino  forte  che  copra  le  ditte 
pomelle,e  non  piu,e  metteli  anche  uno  poco  de  lume  de  rocca  peftae  lafla 
boglir  per  Ipacio  che  diretti  lèi  pater  noftri  Se  non  piu,&  poi  lettalo  da  fuo 
co,  Se  laflalo  sfredir  Se  come  lo  uorrai  adoperar  tengi  freddo  in  quefto  mo 
do  piglia  la  pelle  incamozzada,e non  la  lattar  niente;e  diftendi  la  pelle  con 
lèi  ouer  otto  brocche  jfitta,5f  babbi  uno  penello  de  fede  de  porco  &  dalli  la 
tenta  da  ogni  lato  molto  bène  Piallala  leccar .,  &  come  la  lira  lecca  la  ue- 
nira negra  come  carbone,  &  tu  pigliarai  quefta  pelle^e  lèrala  e  dagli  lanuo 
ua  guada  ouer  un'altra  mano  de  penello  ,  Se  la  uèderai  a  uenite  a  modo  de 
una  herba  uerde  &  dalli  poi  come  le  Tutta  il  tuo  liflb  luftro  ,  &c, 
A  incamozzar  pelle . 

Piglia  la  pelle,  &  mettila  in  adequa:  peruna  notte,&  dapoi  fcarnela  bene 
dal  lato  de  la  carne,  &  dapoi  mettila  in  terra  coti  il  pelo  in  fulo,&  riabbi  ce 
nere  delegne  forte,&  che  la  fia  ben  caldai  ucnirai  mettendola:  fòpra  il  pe- 
lo de  la  ditta  pelle,  Se  metteli  tanta  cenere  che  il  pelo  fia  ben  coperto  fi  che 
la  fia  groflètta,  &  anderai  reuolgendola  in  rodolo  fi  che  la  affimi  come  fi  fa 
uno  fcarrozzo,&  poneli  fopra  uno  contrapefo  per  una  notte  e  poi  fcoprila 
Se  ualla  fcarnando  con  la  colta  del  ferro  come  fi  fa  da  la  banda  de  la  carne. 
E  dapoi  piglia  lume  de  rocca  lireruna  Se  un  quarto,  &  fala  disfare  in  acqua 
tiuida,  Se  poni  ne  la  ditta  acqua  la  pelle  fopraditta ,  &  tirala  bene  per  ogni 
uei  Co  fi  che  la  decita  l'acqua ,  Se  dapoi  ftruccola  la  ditta  pelle  bene  Se  dapoi 
piglia  uno  poco  de  la  ditta  acqua  calda  Se  mettili  dentro  uinti  rolli  de  oui 
&  lire  due  di  grattò,  peftaogni  cofa  infieme^emetti  dentro  la  pelle,laqualc 
{èra  incamozziata  Se  bellifsima .. 

A  fare  tintura  per  tenger  corami  in  color  verde  rollo 
cremefino  Si  de  vergino . 

Piglia  il  corame^  mettilo  in  acqua  calda  cioè  tiuida,  Se  fa  che  la  fia  tare 
ta  acqua  che  fia  coperto  il  corame  e  forzilo  accio  che  ditto  corame  uenghf 
nio!efino,&  poi  lo  ritorna  ancora  ne  la  ditta  acqua  per  meza  hora  poi  to- 
ralla  mora,  Se  ponila  a  fugar3  Se  guarda  che  non  fi  lécchi  troppo ,  Se  dapoi 
lùteo  menalo  con  le  inane  fi  che  uenghi  ben  molefino ,  Si  dapoi  piglia  una. 


pfeì*a  pomega  per  farli  leuar  lo  pelo,  e  dapoi  pefta  il  corame  cheuorràf  reti 
ger  &.per  ogni  lira  de  corame  dalli  onze  due  de  lume  de  rocca,&  fa  che  la 
ditta  lume  ftia  in  tanta  acqua  che  baili  a  bagnar  la  ditta  pelle,&  farai  che  la 
lume  de  rocca  fi  disfacci  bene,&  dapoi  poni  lo  ditto  corame  ne  la  ditta  a<r» 
qua,&  ogni  uolta  che  la  bagni  metrela  a  fugar,&  farai  coi!  fino  che  il  ditto 
coiame  riceua  tuttala  ditta  acqua,  $£  comeferai  a  rultima  uoka  leua  il  pe- 
lo con  la  pomega  groffa,&  poi  tortai  canto  braiìlio  che  bafti,  edaglilo  con 
il  penello  tre  otier  quatto  fiade,&  fa  che  quando  cocerai  lo  uergino  gli  uno 
le  una  muda  de  acqua  calda ,  &  l'altra  farai  boglir  tanto  che  il  vcrgino  fia 
cotto,&  poi  tengi,&  uederai  la  tua  pelle  colorita  &  bella . 

A  tenger  pelle  o  corami  in  color  morello  . 

i^.un  puoco  de  calcina  uiua,&  mettila  nel  vergino,  e  dalli  la  prima  mano 
di  colore  fcritto:&  quefto  fi  fa  morello:  ma  riabbi  a  mente  che  quando  lauì 
la  pelle  de  capretto  ouero  de  che  forte  che  la  fia,  pure  che  la  fia  incamoriar 
ta,&habbi.a  mente  de  torgeiia  &  ftropizarla,perche  la  farà  più  molefina  „ 
A  camocciar  pelle  de  ogni  forte . 
Prima  metti  la  pelle  in  calcina  pei  giorni  trenta,  &  poi  lauala  e  purgala 
bene  da  la  calcina  come  fi  fa,&  poi  mettila  ne  la  fèmola  tanto  che  la  (è  pur- 
ghile dapoi  lauala  e  ftruccolala  bene,&  dalli  lafua  conza ,  &C  da  poi  » 

Pigliarai  farina  de  fermento  5c  uno  poco  de  leuato ,  6>C  impafta  Se  metti  a 
leuare  ditta  pafta  come  fi  fa  la  communa,  &  poi  piglia  lume  de  rocca,  fari/ 
na,oglio  comun,  &C  ongi  la  pelle  una  ouer  due  uolte.  Nota  che  la  pelle  di 
montone  unole  elfer  conciata  due  uolte,  cioè  dipoi  la  prima  ,  a  la  feconda 
fcalda  ancora  la  conca,  S  tornala  dentro  un'altra  fiada  fi  che  fia  due  per 
giorni  tre,&  quefto  5c  fimilmente  fi  fa  a  fare  camoccia  . 

A  tengcre  pelle  in  color  negro . 

i$i.Lfra  una  de  galla  franta  cioè  pefta,  &  fata  boglir  almanco  una  hora,  & 
dapoi  leuala  dal  fuoco,  &  con  uno  penello  dagli  due  penellade  per  pelle  de 
la  ditta  acqua,&  lafìala  feccare  a  l'ombra ,  &  come  fono  fatte  piglia  ancora 
di  quella  acqua,&  con  il  penello  tornala  a  tenger,  e  dapoi  fatto  quefto  pi- 
glia de  lo  aceto  fortifsimo ,  òc  falò  boglir  con  del  ferro  marcido  dentro  fi 
che'l  ferro  non  fia  bon  da  fare  altro  fèruitio,&  che  lo  aceto  fia  due  ouer  tre 
dita  di  fopra  de  lo  ferro,  &  come  l'ha  boglito  quatro  bore  leualo  dal  fuoco 
&  lattàio  sfredtre,  &  dapoi  con  quefto  aceto  boglido  dalli  due  altre  mani- 
zade  a  le  fopraditte  pelle  con  il  pcnelIo,&f  ponele  a  l'ombra,  e  dapoi  piglia 
il  ftrifTador,&  lifiale  che  faranno  negre  negrifsime , 

A  fare  uno  altro  color  uerde in  pelle  uerde. 

^.boccole  de  fpino  cerbino,  e  folale  con  li  piedi  come  fono  mature  il  me 
fé  di  Sertembrio  ,  Se  poni  il  fugo  ne  li  boccali  de  terra  uedriati  cofi  le  po- 
njelle  &  fugo,&  metteli  fopra  del  uede  rame,&  poi  mettile  a  boglir  per  doi 


gform',come  foflé  molto,&  dapoi  meflèda  bene  con  uno  baftonceHo,&  l'ai 
tra  mattina  drieto  poni  quefta  miftura  in  una  calciata  &  fala  boglireae  da~ 
poi  laflela  sfredite . 

A  confèruare  i!  ditto  colore . 

i^.una  raminella  che  tenga  cinque  ingheftare  in  circa  de  la  fòpraditta  ac" 
qua,e  metteli  dentro  lire  due  de  lame  di  rocca,  e  mefléda  infieme,e  dapoi  pi 
glia  una  piadena  de  calcina  urna ,  e  mettila  ne  la  ditta  acqua,  e  dapoi  metti 
nel  uafo,e  metti  détto  due  inghiftere  di  aceto,e  quefto  falua  al  tuo  bifogno. 

A  fare  pelle  biaue  ♦ 

i$2.£ndego  lire  una,&  lume  de  fezza,onze  unay  &  metti  a  boglir  al  focone 
laflache  fia  tiuida  quefta  miftura  incorporando  con  tanta  acqua  che  non 
fia  troppo,e  come  le  fatta  la  tua  tenta,lafla  sfredire,&  aduertifsi^che  quefta 
Centura  fie  per  quindeci  pelle,&  ogni  quindeci  pelle  li  ua  tanta  tentura . 
A  fare  color  de  vergino . 

Tp, vergino,&  cinaprio  il  quarto  del  vergino,&  pefta  futtilmente  &  incor 
pora  con  lifsia,e  laffa  boglir  tanto  che  cali  la  mitade,e  piglia  la  tua  pelle,& 
ficcala  fopra  una  rauola  con  fèi  brocche,&  dalli  il  colore  con  il  penello,  co 
me  fi  da  a  le  altre  ,  6c  quefta  portione  fa  per  quindeie  pelle ,  de  falle  fugar  a 
l'ombra  come  fi  oiTerua,cx  liflale  che  feran  luftre . 

A  renger  pel'e  negre  ♦ 

T$t.  la  tentura  del  color  de  la  fèda  negra,  fe  uorrai  tenger  bel  color  negro 
mefleda  con  oglio  de  lin,&  farai  bella  tinta*  Il  colore  fi  è  quefto,galla  pe^ 
fra,  vitriol  romano ,  vitriol  todefeo  ,  limatura  de  ferro ,  fi  che  tutte  quefte 
robbe  fiano  una  lira ,  e  fa  boglir  quefte  robbe  infieme  a  far  color  per  la  fe^ 
da^tengi  prima  la  feda,&  le  fondachie  che  fono  a  fondo  tengerai  le  pelle. 
A  far  color  de  vergino  bellifsimo . 

faceto  fortifsimo,&  metti  dentro  doi  pezzi  de  calcina  viua,e  laflàla  mo 
gliare  dentro,e  poi  tirala  fuora,e  ralfa  lo  vergino,e  mettilo  dentto  in  quey 
fto  aceto, &  laifalo  ftare  doi,ouer  tre  giorni,  &  mettili  doi  pezzi  grandi  de 
lume  de  rocca,&  metteli  in  una  pignatta  al  foco,  &  falla  boglir  fuauemen- 
te  tanto  che  cali  la  mitù,  &  laflela  raffredare,  &  colala  con  una  pezza  netta, 
fènza  ftr uccolar,&  fera  fatta . 

A  camocciar  pelle . 
Piglia  la  tua  pelle  come  hai  feordcato  lo  animale  piglia  la  pelle,  e  poni- 
la a  molle  con  acqua  comune  per  una  notte  6c  uno  giornoj,  &  dapoi  piglia 
la  pelle  5c  ftruccolala  bene  &  reuolgi  la  pelle  fopra  uno  baftone  >  &  habbi 
uno  oifo  che  habbia  come  tagho,come  fono  alcuni  ofsi  de  le  {palle  che  pa- 
reno  una  me  za  paletta ,  &  ua  fcarnando  la  carne  che  foflé  rimafta  fopra  la 
pelle  da  la  banda  de  la  carra:&  piglia  de  l'acqua  calda,fi  che  fia  tiuida,e  !e- 
uado  da  fare  pan ,  tanto  come  feria  una  noce,  e  tanta  lume  de  rocca  che  fia 


per  un'altra  tanta  noce  ouero  uno  rotto  de  ouo,&  tutte  quéfte  tobbe  incóf 
pota  infieme^  metti  ne  la  ditta  acqua,e  mefleda  bene  intteme,c  puoi  mete» 
la  ditta  pelle  ouero  carta  de  capretto  ne  l'acqua  fopraditta  &  ua  tifando  Si 
reuoltando  quella  carta  e  pelle  ne  la  ditta  acqua,  e  quefto  continua  per  fpa 
ciò  de  uno  quarto  de  hora,e  dapoi  cauala  fuoi  a,e  mettila  al  fole  a  fugaFe,& 
farà  finifsima  camozza  :  Quefte  robbe  cioè  acqua  calda:  kuad^,  lume  de 
rocca/aUrudOjOg'io  de  oliua,roflTo  de  ouo  :  fa  buona  camozza  . 
A  incamocciar  pelle  di  capra,  ouer  di  capretto  . 
Prima  piglia  la  pelle,e  mettila  in  acqua  corrente  per  fpaeio  de  due  hore, 
&  piglia  il  corrello  da  le  pelle,  e  con  la  cotta  fopra  il  legno  da  feorzare  rO" 
tondo:e  feorza  la  ditta  pelle  fopra  il  pelo  fregando  fi  che  uadi  uia  il  pelo  fo 
pra  il  zocco  da  fcarnare,e  poi  piglia,oui  frefehi  fei,lume  di  rocca,onze  qua 
tro,&  fale  uno  pochetto ,  &  habbi  una  pignatta  grande  meza  de  acqua,  & 
fa  che  la  fia  tiuida,&  poi  tortai  il  lume  de  rocca,&  il  fale:  &  butta  ne  la  pi- 
gnattai poi  fala  boglir  &  mefleda  bene  con  un  battone,  poi  leuala  dal  fuo 
co  Si  tien  mefledato  con  le  bachelite  tanto  che  l'acqua  non  feocti  forte  : 
Et  poi  rompi  li  ditti  oui,&  mettili  in  quella  pignatta^  poi  pigliali  batto** 
ne,e  meifeda  tanto  che  fe  clisfaccia:&poi  metterai  la  pelle  dentro  come  l'a^ 
.qua  fera  fredda . 

A  far  una  pelle  berettina. 
■^.vxtriol  romano:  galla,tanto  de  una  come  de  l'altra,e inetti  abogli'fe  in 
acqua  fina  che  cali  la  quarta  parte  :  &  poi  dagline  da  rouerfo  una  fiada,  de 
dagli  ne  una  mano  o  doi  con  il  penello  folito  &  fala  fugar  a  l'ombra:  &  dal 
li  poi  come  fai  i'oglio,cx:  liflala  che  farà  bello  heretnn© , 
A  fare  una  pelle  negra* 
Dapoi  che  hauerai  fatta  una  pelle  berettma  uolendola  fare  negra,  torrai 
uno  poco  de  oglio  cioè  oglio  de  oliua:&  altrataata  lifsia  forte:e  metti  ogni 
cola  intteme  in  una  faldella  o  altro  uafo,e  piglia  il  tuo  penello:  e  dalli  una 
mano  di  quefta  tintura  cioeroglio  6c lifsia  iniìeme,e  fugalaa  Hombrae  dal 
li  il  luftro  farà  fatta  negra  ♦ 

A  far  una  pelle  o  più  de  color  azurro , 
nft  Bndego  onze  una  &C  biacca  uno  quarto  de  onza,  &  trida  ogni  cofà  m* 
iìeme,e  fanne  impiattro:  e  dapoi  aggiongeli  un  puoco  de  meU,  Se  incolpo 
ra,&  dettrida  le  ditte  cofe  con  acqua  calda:  e  dalli  a  la  tua  pelle  con  la  fedo 
la  ouer  penello  che  uenira  azurra  bettifsiraa:  &  iè  fofle  poco  dalli  una  ma- 
no,&  dalli  doi  mano . 

A  fare  pelle  uer de, 
i$2.  Del  fugo  de  le  pomelle  de  Cerbino  ouer  de  fpino  Gerbino  che  fi  ac 
-coglie  di  Settembri© ,  &  fi  conferuacome  a  la  fua  re  certa  fi  uede  :  &  altra; 
stanto  aceto  quanto  è  il  fugo:  cioè  mezo  fugo  de  le  pomelle,  e  mezzo  acetp 


che  fia  forte,&  farai  bogli'r  ogni  cofa  infieme:  &  come  hauera  dato  uno  ho 
glio  metti  dentro  uno  piago  de  fale  commune:  o  quato  fale  te  pare  che  ba 
ftii&t  di  quefta  tintura  danne  a  le  tue  pelle  con  il  penello:e  fa  una  o  due  uol 
re  ditta  operato  quanto  che  ti  pare:  che  hauerai  bona  Se  ottima  tintura  uer 
de  per  pelle  colà  aprobata  . 

A  tenger  Se  incamoedar  pelle  de  bruna  . 

p^.Inchioftro  Se  dalli  tenta  negra38£  torraioglio  da  bruiare  onze  otto}Sc 
fifsia  onze  fei  :  Se  mefleda  bene  con  uno  legno  :  Se  meffedando  farà  fpiuma 
Se  tu  gettala  uia  Se  come  le  /piumato  piglia  il  penello ,  Se  fa  che  la  tua  pelle 
fia  diftefa  Se  fitta  con  quatto  chiodi ,  &  dalli  quanta  tenta  de  la  fopraditta 
quantità  che  a  te  pare  che  fia  al  bifogno  a  fare  la  tua  pelle  negra  Se  uagaa 
PocchtOjlaqual  pelle  auahti  bifogna  che  con  lapomega  fìarafpata  Se  leua* 
to  il  rouerfo  come  fi  folira . 

A  fare  una  pelle  pelota  che  fìa  tenta  di  uergino  ♦ 

Prima  laua  la  pelle  bene  con  acqua  tiuida,  Se  poi  lauala  in  acqua  fredda 
tanto  che  la  fia  dolce:  Se  dapoi  fugala  Se  ftropizala:  dapoi  piglia  onze  una 
de  vergino,&  peftalo}e  piglia  doi  mezette  de  acqua  de  lume  de  fezza  a  me 
fura:&  altra  tanta  acqua  de  fiume  corrente:^  metti  al  fuoco  infiemc:&  co/ 
me  l'acqua  dirta  uole  boglir,  buttali  Io  vergino  :  e  come  lo  traze  il  boglio 
buttali  onze  tre  de  incenfo ,  Se  onze  tre  de  fen  greco  :  e  lafla  boglire  infino 
che  la  cala  la  miti:  Se  poi  lafiala  sfredir:&  di  quefta  tenta  dagline  a  tuo  pia 
cere  fcmpre  ftropi'zzando  la  tua  pelle  per  longo  Se  per  trauerfo  . 
A  fare  uerde  bellifsimo  . 
V erde  rame  marnato  fotriIe:&  limatura  de  rame:&"  mettile  indenne:  Se 
metti  ogni  cofa  in  uno  uafo  de  rame  :  Se  bagna  quefte  cofè  con  aceto  for- 
tifsimo  ,  nelquale  fia  uno  puocojde  fai  annon  iaco  refoluto  :  &  uno  pu'oco 
de  lume  de  rocca  o  fai  gemma/  mettilo  ne  lo  ledame  de  cauallo  che  fia  cai 
do  in  putrefattione:  Se  purga  le  ditte  cofe  ogni  di  con  lo  aceto:&  farai  uer- 
de bellifsimo.  Nota  che  la  limatura  de  rame  uuole  efier  lira  una  e  meza:  Se 
il  uei  de  rame  lire  doi  :  Se  tanto  aceto  che  te  baiti  per  giorni  quindece  ,  fa- 
cendo quello  che  è  d  tto  di  fopra  ogni  dì  una  fiada  :  Se  menando  con  un 
battone .  Et  nota  che  hauerai  uno  bonifsimo  Se  bellifsimo  uerde  :  Se  farai 
quanta  quantità  che  uorrai . 

Acqua  ouero  maefira  che  tengie'quello  che  uorrai,  mettendo 
dentro  leforze.de  colori  che  uorrai  . 

3*.  Acqua  p/ouana  parte  meza  :  vrina  de  fanciullo  parte  meza  :  aceto 
bianco  fortifsimo  parte  meza:  calcina  urna  parte  una:  cenere  de  querce 
parte  doi  :  oro  pigmento  parte  meza  .  Et  tutte  quefte  cofe  fale  boglire  fino 
.che  le  cali  la  terza  parte  :  laqual  acqua  fa  che  la  fcoli  con  una  pezza  :  ouer 
per  lingua  canis  per  feltrodaqual  faluarai  al  tuo  bifogno,ct  in  quefta  acqua 

metti 


metti  lume  de  rocca,  &  lume  de  fezza  ♦  Et  come  uorraf  tenger  di'  uno  co 
lore  piglia  di  quello  che  uorrai:&  quefto  farai  in  uno  uafo  de  uedro:&  met 
ti  quefto  uafo  (òtto  il  ledame  de  cauallo  per  cinque  ouer  fri  giorni:&  quel- 
la tentura  durara  in  perpetuo  :  &  Tappi  che  fe  metterai  dentro  minio  farà 
del  Tuo  colore  cioè  fcarlatto  :  5c  fe  uorrai  violeto  ponerai  vergino  :  5c  con" 
di  ogni  altro  colore . 

A  tenger  pelle  in  color  beretrmo . 

vu  vergino  quarto  uno  de  onza  ben  pedo,  e  falò  boglire  in  uno  uafo  con 
àcqua  tanto  che  di'sboglia  la  terza  parte:&  poi  leualo  dal  foco,e  metti  den 
tro  la  pelle  fi  che  la  ltaghi  in  quella  acqua  fi  che  la  pigliela  uno  puoco  de 
coione  dapoi  piglia  onze  fei  de  galla,&  onze  doi  e  meza  ouer  doi  de  gra- 
na ben  pefta.'e  metteli  la  mita  de  acqua:  e  fa  boglire  tanto  che  Ce  confumi  la 
mita  onero  che  redi  la  terza  partete  dapoi  caua  la  ditta  aqua  dal  fuoco,e  co 
larai  la  ditta  tintura  con  una  pezza  :  e  dapoi  metri  once  fei  de  vetriolo  ro- 
mano ,  emeflèda  bene  con  la  fpadola  ouer  con  un  legno  :  &  dapoi  mettili 
dentro  la  tua  pelle  :  8c  hauerai  buono  e  perfetto  color  ad  ogni  parangone: 
dapoi  ftropiza  la  tua  pelle  per  ogni  uia:e  li(fala,e  fala  fugare  a  l'ombra  . 
A  tenger  pelle  in  color  de  lacca . 

sgomma  de  Iacca,onze  una,che  fia  bene  trita, &  poluerizata,  e  fala  bo- 
glire con  orina  humana,&  come  boglira,  fpiuma  bene ,  St  fa  boglire  tanto 
che  cali  la  terza  parte,e  fatto  quefto  cauala  dal  fuoco,  e  caua  fuora  la  terza 
parte  di  quefta  acqua ,  &  in  l'altra  parte  metti  altratanta  acqua  de  calcina 
uiua,&  fala  fcaldare  tanto  che  la  ila  temperata  ,  e  dapoi  metti  la  pelle  den- 
tro che  la  fe  colorirà  benifsimo,e  dapoi  zotzi  la  ditta  pelle  Se  ftropizala  tan 
to  che  efea  quella  acqua  che  l'ha  ikeiuua,e  dapoi  piglia  il  veigmo:  &  auan 
ti  che  la  tengi  fa  che  la  humidita  fia  ufeita  bene  :  &  che  il  ditto  vergino  fia 
ben  trito  frittile,  &  mettilo  a  boglire  con  una  lincia  de  acqua  tanto  la  farai 
boglire  che  effala  la  humidira,&  dapoi  agiungeli  l'altra  mitade,e  torna  a  fa 
re  boglire  tanto  che  eifala  la  terza  parte,e  poi  cauala  dal  fuoco,e  piglia  l'al- 
tra parte  che  adoperarti  per  auan  ti  &  meflèda  inficine  &  caccia  la  pelle  den 
tro  più  uolte  tanto  che  la  piglia  il  colore:&  poi  fttuccolala  &  ftropizala  be 
ne  fina  che  firola  la  ditta  pelle,  e  menala  per  mano  tanto  che  la  Zìa  ben  ftruc 
cata  da  la  humidita,  &  fa  che  la  fughi  lènza  metterla  al  foIc:&  hauerai  boy 
nifsimo  Se  perfetto  color  de  lacca  in  pelle. 

A  tenger  pelle  in  color  uerde  . 

i^.li  frutti  del  /pino  Zerbino  nel  mefè  di  Settembre  &  poni  quella  quan- 
tità che  uorrai  in  uno  mortai  o,  e  pefta  ben  li  olfi  &c  la  polpa  &  tutto  infic- 
ine ben,&  dapoi  piglia  una  pezza  deh'no,&  ftrucca  fuorail  fugo.cx:  quello 
groffo  che  reità  in  quella  pezza  mettilo  in  liisia  che  non  fia  troppo  forte,; 
e  come  fera  ben  desfarta  quella  fondacchia  tonai  de  la  gomma  arab'ca  la- 


q  ni  Ci  mette  non  per  tener  il  ditto  color  tenero,  ma  per  far  che'l  color  uen 
Si  lufko.  Ec  fatta  la  [itisi*  de  le'fcorze  mefledale  con  un  battone  o  con  ma 
no. come  meglio  a  te  p:'ace.  Edlruccolail  fugo  de  quefti  fcor  zi,  che  la  fera 
u:nuta  come  il  primo  fugo,  con  ilquale  potrai  tenger  le  pelle  in  color  ver- 
d~-:5<:  nota  che  fe  poni  la  pelle  a  boglir  ne  la  lifsia  non  ueniranno  cori  feure 
v:rde,  ma  (è  uorrai  farle  più  feure  li  aggiongerai  de  l'endego  ,  Si  auertifsi, 
che  la  quantitade  de  la  lifsia  fa  la  pelle  più  uerde,e  manco  uerde.  Altri  ve- 
r.i  nente  non  mette  dentro  ne  lifsia  ne  gommala  fa  boglir  nel  fugo  infiey 
m:  con  le  feorze,  &  in  quel  fugo  con  la  fezza  laiFa  fchiarir ,  Si  tenze  le  iiie 
p;lle,e  come  la  è  lèccada  dal  color  riman  fufo  quella  fezza  grò  (fa,  Si  li  ma/ 
fili  la  pone  fopra  una  fcala  come  una  cimerà/  la  ftruccola,e  la  Uffa  come  il 
fa  le  pelle  di  agnello.  Et  pigliano  de  la  temenza  de  le  pomelle  del  detto  fpi- 
n  3  fecco,&:  il  fa  in  poluere,e  lo  diftempera  con  la  lifsia/  con  quello  le  tin- 
g  :no  più  fcure,&  li  aggiongono  uerde  rame  diilemperato  con  lifsia  tiuida. 
Si  aggiongono  bello  color  a  le  pelle ,  che  fono  uerde  chiaro  le  carga  de  co- 
lor, Itcm  ancora  la  femenza  de  porri  faluatici  deftridata  in  poluere  con  la 
lifsia/  la  femenza  del  fpino  cerbino,&  acqua  de  endego,&  uerde  rame  tcn 
gie  le  pelle  in  verde,&  anche  con  l'endego  farai  pelle  tente  in  biaueto,ouer 
azurino  o  turchino,&  fale  fugar  a  l'ombra  ilropizaniole,  Si  lilfandole,  Se 
nota  che  tutti  quelli  colofi,uole  che  li  fia  meflb  lume  de  rocca  dentro  cheli 
da  iieruo,^  le  fa  lu(ìre,&  uaghe  a  l'occhio  . 

A  tenger  pelle  in  color  turchino,  ouer  biaueto  ♦ 
ip.onze  otto  de  lifsia  fortifsima,onze  otto  de  calcina  uiua  bianca,onze  fe 
defe  d'acqua  de  fonte  chiara:  uno  cuchiaro  de  oglio  de  oliua/jnze  una  de 
chiara  de  ouo  tanto  che  facci  una  fecchia  de  robba/  metti  quefte  robbe  al 
fuoco/  fale  reuidare,  Si  come  fono  tiuide ,  piglia  tre  quarti  de  endego  fino 
de  bagad,  Si  falò  ben  tridare  a  modo  de  brafilio,  Si  che'l  fia  bene  in  polue- 
re, S<:  come'  l'ha  dato  uno  boglio  leualo  dal  foco ,  Si  meflèdalo  con  uno  ba- 
ttone^ dapoi  coprilo:  Si  non  Io  laifar  refpirare ,  &  laifalo  Ilare  cofi  Si  fal- 
ualo,&  come  lo  uorrai  adoperare  falò  boglir  lei  hore,&  fe  1  boglira  dode- 
fe  hore  (ara  migliore  :  Si  con  quella  acqua  tengerai  ogni  pelle  che  fia  con- 
za  per*rengere:&  brocca  la  tua  pelle  i  Si  tengila  in  quella  acqua ,  Si  poi  pi- 
glia Endego  fino  fattamente  tridato:  Si  polueriza  con  una  pezza  fopra  la 
pelle  che  hauerai  dato  una  o  due  mano  di  quella  tinta  ditta  :  Si  dapoi  va 
leccorrendo  la  tua  pelle  per  tutto  accio  che  la  ila  ben  colorita  aualitacon 
li  modi  che  lì  oflèrua,&  con  uno  poco  di  oglio  comune  ua  fregando  la  tua 
pelle:&  torna  a  bagnar  la  pezza  ne  l'acqua'di  fopi  a  ditta,&  frega,&  dapoi 
bagna  con  quella  acqua  la  ditta  pelle  :  &  laflTela  poi  fugar ,  Si  fe  la  non  fera 
ben  tenta rrazi  uia  il  color  ,perche  quello  è  perfetto  ♦ 
A  tenger  pelle  de  guado  . 


Piglia  la  tua  pelle  calcinata  Se  pelata  &  fcarnata  come  narrale  ricette 
antefaitee,  &  purgala  da  la  calcina  con  acqua  chiara  :  &  che  la  fia  bene  in- 
dolcita :  &  fa  che  la  Ti*  netta  da  le  fcarnadure,fi  che  non  li  ila  macula  alcu- 
na, Se  fala  ben  netta  di  dentro  &  di  foota  :  &  nota  che  la  pelle  a  uoler  mciv 
teda  in  opera  o  integra  ,  o  come  fi  uoglia  :  o  fpartida ,  o  in  altro  modo  ,  fi 
che  la  fia  fchictta  ,  o  con  macula ,  o  (ènza , 

acqua  pluuiana ,  onero  accula  eommuna  che  fia  folita  a  redurfi  per  li 
lochi  pIuuiali,ouero  loco  fimile  cioè  meflfedala  con  la  orina  huiisanaic  mu 
ti  ancora  del  fterco  de  gallina  fpoluerizato ,  ouero  tn  loco  del  fterco  de 
gallina  tanto  tartaro  bianco,  &  metti  ne  l'acqua  preditta ,  &  fa  a  modo  di 
una  falfa ,  ouero  impiaftro  :  &  doppia  la  tua  pelle  ,  &  uanne  mettendo  pet- 
tata i  lati ,  &  non  la  toccare  come  li  hai  data  quefta  miftura ,  &  fa  che  la  fc 
fughi  fopra  la  pelle  quefta  miftura  a  l'ombra  &  non  al  fole,  &  quando  ha- 
uefti  prefifa  di  farla  :  fugala  anche  al  fole,ma  le  meglio  a  lombra:&  come  la 
uorrai  tengere  niftuna  conza  dura  più  di  quella^  fa  poi  che  la  fia  ben  la  - 
uata,o  con  lifsia,  ouero  con  orina,ouero  acqua  falfa  o  de  fale,  &  poi  che  la 
fera  fatta  netta  &  lauata  ftropizala  &  laflTala  colar  per  una  notte ,  &  che  la 
pelle  ài*  calda,&  dapoi  la  mattina  cauala  ,  &  come  la  farà  morbidetta  cioè 
humidctta,dagli  la  tinnii  a  che  a  te  pare  dal  lato  doue  eia  il  pelo,  e  poi  uro 
pizala  bene  a  poco  a  poco,  fi  che  la  rimanghi  morbida,e  la  farà  fatra,dagU 
poi  il  tuo  liflb  a  tuo  modo  come  fi  oiTcrua  a  l'altre  . 

Tintura  negra  per  pelle . 
:  ^.  gaietto  menino  piccolo  &  crefpo  per  ogni  pelle  onze  una:  &  per  ogni 
onzauna  faldella  de  acqua  chiara,  &faboglir  tantoché  cali  de  quarro 
parte  una,  &  lalìa  sfredir  ditta  acqua  tanto  che  la  fia  tiuida ,  &  poi  mettiJa 
tua  pelle  dentro,&  dapoi  ftruccola,&  fa!a  fugare,^  poi  torrai  una  fcudella 
de  fezza  de  molatura,^  meza  de  fcaglia  de  ferro,&una  inghiftera  di  ace- 
to bianco,&  onze  una  de  virriolo  romano,  &  che  bogliano  infieme,fi  che 
faccia  color  negro,ma  che  non  boglia  troppo  e  cauala  dal  foco  e  colalo  be 
ilffsimò  :  &  fa  che  la  tua  pelle  fia  diftefa  bene,  e  dagli  il  fopraditto  color  de 
galla ,  &  lattala  fugare ,  &  dagli  da  l'altra  banda  altra  tanta  tenta  che  la  fera 
negra  e  dagli  coti  fino  a  quatto  fi'adc  fi  che  riabbia  bon  color,  e  mencie  per 
mano  bene,fi  che  le  vénghi  morbide,  &  l'altra  macina  fa  che  pigli  una  fai* 
della  de  hfsia,ouer  lisfiazzo,e  ponili  de  foglio  che  la  fe  morbiderù  c»  ditta 
lifsia,  e  dagline  con  il  pendio  a  la  pelle  di  quella  maiftra  ouer lifsia ,  3c  ua 
menando  la  tua  pelle  per  mano,&  lafiela  feccare,&  uederai  bel  color  negro 
de  uago  a  l'occhio  ♦ 

A  tenger  iti  color  azurro  . 
Piglia  la  tua  pelle  &  ficcala  fopra  una  tauola  ,  &  fa  che  la  fia  bagnata 
da  la  conza  ben  purgata,^  poi  piglia  endego  fino,  onze  ìiieza  per  pelle  t 
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che  Ila  mafenado  con  la  biacca  ,8c  dapoi  mettilo  in  afèdo  bianco  ouero 
in  lifsia  ouero  in  vino  bianco ,  &  che  li  fia  tanta  gomma  arabica  quanta  è 
una  nofella,&fachequeftamifturafiauna  lira  de  robba,  perche  tanto  ua 
per  ogni  due  pelle,  &  dagli  il  color  come  ti  pare  meglio,  o  chiaro  o  fcuro  . 
Et  fe  uorrai  far  turchino ,  aggiongeli  de  la  sbiacca ,  come  dice  il  principio 
de  la  recetta  più  a  &  manco,  fecondo  che  uorrai  fare  l'opera ,  Et  nota  che 
fi  die  mafènac  la  biacca  con  l'endego,  Si  chi  la  uole  azura  carga  no  gli  mec 
ti  sbiacca,&  ferua  quefto  ordine .  Nota  che  te  aricordo  che  a  conzar  una 
pelle  de  Capriol  faiuadego,  te  bifogna  onze  due  de  lume ,  Si  oui  dodefe  & 
fe  l'è  granda  uole  oue  quindcfe:&  fe  la  fera  de  Ceruo  bifogna  una  lira  de  lu 
me,&  i tinti  oui,&  fimilmente  una  becchina,oucr  de  capra  piu,&  manco  la 
lume  fi  è  lume  di  rocca,  Irem  a  le  pelle  beretine,recipe  lume  de  rocca,  on- 
ze rre,fal  comunanze  una,e  cofi  fi  da  a  le  pelle  mezane,uol  dir  pelle  di  bor 
*mo  •  A  tenger  pelle  a  la  Senefe  roflè. 

Piglia  l  i  pelle  conza  come  fanno  li  conza  corami}&  Come  la  uorrai  mec 
rere  in  galla,!  ecipe  onze  una  de  lume  de  rocca,  Si  fala  disfare  in  una  fcudel 
la  de  acqua  &  fa  che  la  pelle  fia  cu  (Ita  come  uno  vdro,  &  poni  !a  ditta  ac- 
qua dentro  cofi  teuida,&  ftroppa  il  bufo  bene  Si  demena  la  pelle,f  che  l'ac 
qua  vadi  per  tutta  la  pelle,&  auerrirai  che  bifogna  cufir  il  neruo  de  la  pelle 
dentro,e  fa  che  la  fia  ben  sgonfiadaraccio  che  l'acqua  uadi  per  tutta  la  pelle 
Si  torzi  bene  a  torno  a'torno  la  tua  pelle j  Si  dapoi  habbi  una  fcudclla  che 
lìa  del  verginoa  e  falò  boglir  come  fi  cornitene  con  u  no  poco  de  goma  den 
tro  Si  uoda  in  quel  bufo  che  uotafti  l'acqua  lumada,e  gonfia  la  pelle,&  ual 
la  reuoltando  Si  torcendo/i  che  il  color  del  vergino  uadi  per  tutta  la  pelle, 
&.fe  ti  parelfe  che  non  haueffe  il  color  a  tuo  modo  dalli  un'altra  fende! la  e 
meza  di  vergino,fì  che  pigli  il  colore  a  tuo  modo.  Et  farro  quefto  difcufila 
Si  mettila  al  fole  con  il  rouerfo  in  fufo,e  rateala  Si  remenela  e  fala  moldìna 
che  la  fera  bella, e  rafcalacol  ferro  da  la  banda  de  la  carne  i)  che  fia  polita  e 
morbida  uno  pochetto  reuolgendola  in  rodo'o  2  &  dapoi  diftendila  fopra 
uno  defeo  polito  con  il  color  in  fulò:&  fajche'i  defeo  fia.alro  final  bonigOr 
hxSi  habbi  una  lilla  de  uedro,c  comenza  a'  mezo  uerfo  la  refta,e  lilìaia  per 
longo:epoi  liflala  per  traueifo  tanto  che  la  getti  il  luftro:&  farà  bella . 
A  fare  pelle  beretrine  o  negre . 
ijz.onze  mezza  divitriol  romano ,  onze  meza  de  galla  pefra  futtilmenre,, 
ÒC  poni  di  l'acqua  che  fe  conza  il  ;oramc  quanta  baflra,&  fa  boglir  infieme 
con  il  galletto  j&vitriol  cofi  tiuida  daralli  fopra  la  pelle  da  la  banda  del  ncr 
uo,&  non  bifogna  che  la  laui  altramente  :  ma  conzala  cofi  fchietta  ;  Si  fe  la 
uorrai  berettina  dalli  una  mano  de  coione  iè  la  vorrai  negra  dalli  due  ma- 
no ;  ma  per  ogni  uolta  che  uorrai  darli  l'altra  mano ,  lafìa  fugar  la  prima  Ci 
che  la  pelle  fia  fiuta  da  la  iinca,&  uenka  negra,  Si  tenerai  la  re «ula  de  ladre- 


certa  fopradftta  de  tenzer  le  pelle  roflfe  cioè  che  fiano  mcamozadeje  conze 
de  poi  piglia  il  penello  &  dalli  la  tenta  leggiermente  &  farà  fatta . 
A  far  pelle  pauonazze . 

Piglia  la  pelle  lenta  de  uergino  >  &  vna  braacada  de  calcina,  Se  fala  be,a 
in  poluere,  &  altratanta  cenere  forte  de  quella  da  renrori ,  &  tanto  fai  lo^ 
pra  la  pelle,  &  dillendila  per  tutta  la  ditta  pelle  ,  &  dapoi  difeofi  la  pelle  & 
forbì  uia  politamente jhoUo  bene ,  &  poi habbj  l'acqua  de  verzino  cioc.il 
vergine  :  onero  acqua  fernetta ,  &  dagiine  con  il  pendio  per  turta  la  ditta 
pcHc,&  fala  fugar  a  l'ombra^  come  l'è  meza  futta  mencia  &  ftropizela  fi 
che  uenghi  morbida,&  mencia  bene,&  dalli  il palo,&  poi  la  fedola  come  è 
{lato  ditto  per  auanti .  A  incamozzar  pelle . 

Prfcna  piglia  la  tua  pdle,&  mettila  in  moglia,  5c  poi  fa  l'acqua  calcinata 
in  quefto  modo  corrai  una  fecchia  de  acquai  piglia  quatro  libre  de  calci- 
na^ metti  ne  la  ditta  acqua,&  lafìala  rafFredare  ,  &  laua  la  dirta  pelle  be- 
nifsimo,&  poi  mettila  ne  l'acqua  d.'  calcina  con  la  banda  de  la  carne  in  giù 
fo  uerfo  la  calcina,&:  fa  che  ogni  giorno  leui  la  pelle  de  la  calcina,Sv.laiTaIa 
giozolar  per  due.hore,&  lana  coli  giozzare  per  fina  che  la  pelle  hauera  ac 
qua,perche  quella  acqua  torbida  la  calcina,  de  la  fa  più  acuta,&  quefto  fa* 
rai  per  otto  giornitogni  giorno:come  è  ditto  leua  la  pelle  &  lana  giozzare 
&  altri  otto  giorni  farai  fimilmente,&  comehauerai  panati  li  altri  otto  che 
feranno  giorni  15.  cauarai  fuora  la  pelle ,  &  pelala  come  fai  fopra  il  Xcagno 
con  la  colla  del  ferro  :  &  fatto  quefto  lauala  in  acqua  chiara  benifsimo,  Se 
dapoi  farai  acqua  di  calcina  nona  come  felli  di  fopra,e  come  l'acqua  è  fred 
da,metti  dentro  la  pelle  ben  lauata,&  ogni  tre  giorni  cauarai  fuora  la  pelle 
&  lauala:  come  l'hauerai  lauata  tornala  ne  la  ditta  calcina  :  &  coli  farai  per 
giorni  n.&C  dapoi  lauala  &  fcarnela:  £c  dapoi  torrai  femola  de  tormento, 
&  tanta  acqua  quanta  femola  a  mifura,&:  che  l'acqua  fia  calcinata:^  come 
farà  fcarnata  la  pelle  iolela  molro  bene  in  acqua  fredda,ouero  fiefca:e  guar 
da  fe  l'acqua  femolata  boglie  cioè  fe  la  ièmola  viene  di  fopra,  &  come  uedi 
la  ditta  femola  di  fopra  l'acqua ,  &  tu  quella  volta  buttarai  la  pelle  dentro 
come  che  fàperai  in  la  ditta  acqua  femolatarouero  calcinata ,  &  come  uedi 
che  la  tua  pelle  bene  l'acqua  fiche  la  fi  domi  a  fraccar  fopra  con  il  dito,fi  co 
me  fi  fa  a  la  ceraio  cofa  fimile,allhora  torrai  fuora  la  tua  pelle,  &  fala  netta 
da  la  (cmolamolto  bene  da  ogni  banda  con  il  ferro  :  .&  poi  torna  a  folar  la 
ditta  tua  pelle,^  folala  tanto  che  uenghi  l'acqua  chiara  .forzila,  &  dapoi  al 
larghela&.diftendila,  &  nota  che  fe  hauefti  dodefe  pelle  da  conzai  :  piglia 
mezaiècchi'a  de  acqua,&  onze  6. de  lume  derocca,&  lire  due  de  fale,&  fa 
boglir  infieme,&  come  la  boglie  leuala  dal  fuoco  i  &  JaiTa  sfredir  rarìto  che 
pofsi  foffrir  la  mano  denrro,&  habbi  una  conca  per  ogni  pelle ,  e  butrali.fo 
pra  una  caza  de  la  ditta  acqua,&  menela  molto  bene  in  quella  acqua,  &  ti- 


rala  poi  in  longo  &  in  trauerfò  pure  ne  la  ditta  acqua,&  poi  habbi*  uno  al- 
tro uafo  da  gettarla  cofi  come  hauerai  lauade  le  ditte  pelle  ,  lauandole  di 
una  in  una. 

Item  a  conofcer  felatua  pelle  (èia  conza  ouerno.  Nota  che  quando 
che  H  hauerai  data  la  lume  de  rocca ,  fe  la  rcccputa  la  ditta  lume  fa  in  que- 
fto  modo  ♦  Piglia  con  le  mano  la  pelle  che  hauerai  per  conza ,  Si  itringela 
nel  pugno,&  forgila  uno  poco  :  Te  la  pelle  fera  rimalta  bianca  doue  la  iti  in 
gcfti,6c  rubia  doue  la  forzi  fera  conza,&  fe  non  (èra  conza  fappi  che  la  tro 
uerai  morbida  Si  molefina:  Si  allhora  fa  che  togli  uno  puoco  de  lume  de 
rocca  &  uno  puoco  de  fai  comun,  Si  fala  disleguar  ne  la  ditta  acqua,  Si  da 
nuouo  torna  la  ditra  pelle  ne  la  ditta  aqua,&  fa  cofi  fino  che  la  torna  al  tuo 
fegno  :  Si  dapoi  lauala  fi  che  l'acqua  giozzi  tutta  fuora  de  la  ditta  pelle,  Si 
come  le  ben  {colata  difendila  al  fole  tanto  che  fughi, Si  l'acqua  che  è  fcola- 
ta,  pigliala ,  Si  piglia  fei  faldelle  de  farina  de  formenro,&  dodece  oui  fre- 
Ichi^  mefleda  li  oui  &  farina,  Si  impattali  infìeme,  fi  Che  ila  ogni  cofaben 
incorporado,&  poi  corrai  l'acqua  che  cogliefti  de  la  pelle  che  giozzaua,  Se 
fa  fi  come  iì  fa  il  brodetto  de  oui:  Si  farai  fi  predo  che  ogni  cofa  fia  ben  cai 
do,  accio  che  la  tua  pelle  pofsi  pigliar  ben  la  tua  conza ,  Si  cofi  calda  butta 
dentro  la  tua  pelle,&  calpeftra  ben,  Si  fola  accio  che  pigli  bene  la  fua  con- 
za,&  laflala  ftar  una  notte  in  la  ditta  conza,&  dapoi  la  mattina  cauala  fuo 
ra  Si  lafla  giozzolar ,  Si  come  fono  ben  fcolatc  ualle  diftendi  al  fole  tanto 
che  fiano  ben  futte  e  fccche,e  dapoi  dagli  la  tempera  Si  in  acqua  frefea  met 
tcndole  Si  lauandole  immediate,  Si  fonandole  con  li  piedi  molto  bene  >  Se 
dapoi  pigliale  per  li  orli  a  torno  a  torno  con  il  palo,  uoltando  e  guazzan- 
dola e  ftropizando  bene  per  longo  &  trauerfò,  e  poi  torna  anche  al  palo  e 
ftàgaia  in  logo  Si  in  trauerfò,  e  mettila  al  fole  difrxfa,e  laflala  fugar  in  loco 
che  non  tragga  uento,pciche  il  uento  magna  la  conza,&  poi  tornala  a  fo- 
lar  futra,&  cornala  al  palo ,  Si  dapoi  raipala  a  tempo  quando  che  la  uorrai 
adoperare.  Item  una  pelle  bechina.  i^.Sale  Si  lume  de  rocca  onze  tre:  fai 
comun  onze  una:  Si  quefto  ua  cofi  fina  a  le  pelle  mezanc  .  Item  a  camoza 
grolla  uecchia  onze  fei  de  lume  de  rocca; Si  lire  due  de  falc:  Si  iècondo  che 
pedi  là  pelle  dagli  la  lume  de  rocca,  dagli  più  o  manco  che  uedi  il  bifogno, 
da  ere  onze  infina  a  onze  fei. 

A  incamozzar  pclle.o  de  caprctto,o  d'ogni  altra  forte. 

Pe  nìa  metti  a  molle  la  tua  pelle  per  un  di  ouer  doi ,  fi  che  fiano  moglia 
te  bcne.c  che  fiano  ben  lauate  e  nette:  dapoi  mettile  in  calcina  :  cioè  in  una 
cinna  de  legno.  A  componer  ben  la  calcina  piglia  una  iècchia  de  acqua ,  Se 
per  ogni  iècchia  piglia  uno  pezzo  de  calcina  uiua  groffo  come  feria  uno 
pane  grande  emetti  la  ditta  acqua  ne  la  cinna  doue  uorrai  metter  la  calci- 
na tanto  che  fopraauanza  a  le  pelle;  Si  metti  dentro  la  ditta  calcina  fecon- 


do  la quantita/i  che  fé  iisfacci  la  pietra  de  la  calcina  :  &  lafTa  sfredire  fàcj 
qua ,  dapoi  meflfcda  bene  ne  la  ritma  quando  uorrai  mettere  dentro  le  pel- 
le :  mettendole  tempre  dentro  a  una  a  una  con  la  band  i  de  la  carne  inuer- 
f  j  La  calcinateti  diftefe  &  lattale  cofi  per  tre  giorntte  paOaci  li  dicci  tre  gior 
ni  g  cauale  &  lattale  giozzare  :  &  non  perdere  quella  acqua  che  gforra  :  & 
dapoi  torna  a  mefledar  quella  acqua  colata  con  quella  de  la  ttnna ,  e  metti 
dentro  le  pelle  come  fedi  la  prima  fiada  :  &  lattale  coli  per  cinque  ouer  Tei 
giornfcouero  ranto  che  le  fe  peli  molto  bene  :  &  poi  cauale  e  pelale  (opra  il 
caualetto  con  la  cotta  de!  corcello  :  Se  mettèda  da  nuouo  l'acqua  calrìnada: 
è  torna  dentro  le  pelle  per  tre  giorni,^  pattati  cauale  fuora,e  lauale  con  ac 
qua  frefea  molto  bene:  e  quando  le  caui ,  cauale  con  la  reità  in  fufo;&  zaf- 
fale per  le  orecchie:  e  con*  le  gambuzze  :  e  fcorlando  bene  in  Hi  5c  in  giù  :  fi 
che  le  laui  bene:&  mettile  fopra  il  caualetto  con  il  pelo  in  Tufo  :  &  con  una 
cotta  de  boue:cioe  con  uno  ofìo:perche  con  il  corrello  le  potretti  Arrazzare 
e  fempre  che  ftiano  a  molleracci'o  che  fi  pofsi no  pelar  meglio:  e  fa  che  bab- 
bi un'altro  uafo  ouer  finniche  pofsi  tenir  le  ditte  pelle  dentro  coperte:  §t 
piglia  de  la  Temala  che  uenghi  CpcfCo  come  molto  folado.  Et  nota  che  non 
fi  togli  altra  acqua  faluo  quella  che  fono  ftate  a  moglie  ,&  mefleda  mol^ 
to  bene  la  ditta  fctnola  con  la  ditta  aqua  calcinada,dico  quella  che  e  gioz- 
zata  de  le  tue  pelle .  prima  che  le  bagnafti  in  acqua  frefea ,  &  latta  ftare  in 
quetta  acqua  per  hore  uinu'quatro  .  Et  fatto  quetto  cauale  fuora ,  8c  lauale 
.  fi  che  uenghi  il  pattume  più  grotto  giufo^  cofi  fauale  più  fiade  con  quella 
acqua  che  fcola  de  le  ditte  pelle  '  calcagnandole  &  pettegiandole  bene  dry 
ra  fei  fiade ,  fi  che  l'acqua  ufeifea  fuora  de  le  pelle,  chiara,  ogni  fiada  lauale 
in  acqua  chiara,  dapoi  ttruccola  bene  fuora  l'acqua  quanto  che  ti  darà  il 
pofsibile.Et  dapoi  fa  che  riabbi  apparecchiata  tanta  acqua  chiara  che  pof- 
fa  coprire,  5c  pefa  la  ditta  acqua,  &  per  ogni  lira  de  acqua  uuole  due  onze 
de  lume  de  rocca,&  una  onza  de  £\!e,&  metti  la  ditta  aqua  &  lume,  &  fale 
al  fuoco,tanto  che  fe  disfacci  il  lume,&  leuala  poi  dal  fuoco,  &  lattala  sfre- 
dire tanto  che  la  fia  dui  da,  &  piglia  le  pelle  a  una  a  una,  e  dittendile  molto 
bene,e  mettile  dentro  ne  la  tinna,  &  latta  le  ditte  pelle ,  uno  di  Se  una  notte 
in  quefta  acqua,&  dapoi  cauale  fuora  e  lattale  fgiozzolare,  e  poi  dittendile 
a  l'ombra  fc'l  fera  de  inttade ,  &  la  inuernada  al  fole,  tanto  che  fi  impafsifca 
no3&  quafi  meze  futte,e  dapoi  frropizale,&  tirale  molto  bcne,fi  che  fiano 
ben  diftefe .    Dapoi  piglia  l'acqua  colata,c  mettila  al  fuoco,  per  ogni  lira 
de  la  ditta  acqua,una  onza  de  oglio,&  infieme  refcalda,  &  calda  lauale  uia. 
Item  hàbbi  leuado  per  ogni  lira  quanto  fia  una  noce  dittemperado  con  la 
ditta  acqua  a  poco  a  poco  con  farina  sfiorada,  tanto  che  fia  poco  più  fpef- 
fa  che  iugoli,&  lattala  cofi  per  fpacio  de  una  bora,  e  dapoi  torrai  il  retto  deJ 
xefiduo  di  l'acqua^he  fia  uno  puoco  tiuida,  &  mettilajfopra  quefto  leuado 


Icem  aggiongi  per  ogni  lira  de  acqua,meza  onza  de  farina,&  uno  ouo,  & 
mefleda  rutto  inlìeme  deftendendo  dentro  per  le  ditte  pelle,  &  calcagnane 
dole  ÒC  meffedandole,accio  che  la  conza  uadi  per  tutto,e  laffela  dentro  doi 
giorni,e  poi  cauala  e  diftendila  per  il  modo  fopraferitto ,  Se  laflala  molto 
ben  feccar,&  leccate,  temperale,  bagnale,  ficando  in  uno  maftcllo  de  aqua 
di  fubito  lauade  di  (tendile  in  loco  humido  in  terra,oucro  fopra  tauole  nu- 
mide^ per  fpacio  de  una  hora:&  dapoi  ftruccolale  e  diftendile,e  coli  haue 
rai  le  pelle  ben  conze  e  perfette . 

A  conzar  &  dorar  pelle  per  far  cuflìni  o  fornimenti  d'oro. 

La  prima  cofa  bifogna  che  incamocci  le  pelle ,  come  narra  le  recette  da 
i'ncamocciare:lì  da  rouerfo  come  da  dretto,e  dal  dretto  liliale  con  il  botton 
de  vetro  ouero  con  fi  dente,e  dapoi  dagli  la  colla  de  retagli  de  foatti:  ev'poi 
dalli  il  ftagnol  ouero  argento  fino  battuto,di  quello  che  adopera  li  depen- 
rori:che  fi  dora  le  coltrine  ouer  ftendardi  :  e  dapoi  piglia  del  fiele  di  bone  : 
&  incorporalo  con  l'oro  pigmento,e  mettilo  in  una  pignatta  inuedriata:  e 
fa boglire  uno  puoco  tanto  che  ila  incorporado  bene  :  dapoi  metti  la  dit- 
ta pelle  al  fole: ine hiodata  Ibpra  una  tauola  con  brocche  :  e  dalli  il  fiele  in- 
corporado: &  lalTa  ftar  fina  che'l  fia  fecco  :  Se  fatto  che  fera  quefto  piglia  la 
ditta  pelle  e  dagline  un'altra  mano  a  quello  modo  :cioe  torrai  del  uergino: 
e  falò  boglir  con  lo  aceto  force  bianco  :  e  falò  boglir  tanto  che  li  caui  il  co- 
lora poi  piglia  il  ditto  uergino: &  incorporali  uno  puoco  de  gomma  arabi 
ca:&  cola  il  ditto  colore  mettilo  al  fole:&  dalli  li  tuoi  perfili  doue  uorrai  : 
e  dandoli  anche  perfili  negri:&  fa  il  color  in  quefto  modo:  torrai  de  le  offe 
de  perfeghe  &  brufale:e  tridalc  fopra  il  porfido  con  foglio  de  linoicioe  che 
li  otti  non  habbia  le  mandole  dentro:  e  potrai  depenger  quello  che  uorrai. 
Etauertifsi  che  quando  che  li  darai  l'oro  ,  potrai  laflàr  l'argento  che  delti 
prima  in  luoco  del  fogliamele  poi  camuffa,  &  che  li  toi  ferri  Ila  bagnadi,& 
che  bagnandoli  non  bagnafti  le  pelle:&  lara  fatto  . 

A  tenger  una  pelle  che  parerà  d'oro . 
f£.L'trigeno  d'oro  once  doùoglio  de  noce  onze  rre:&  incorpora  bcne,& 
fa  che'l  litrigerio  fìa  ben  poluerizato,e  falò  boglire  tanto  che  cali  il  terzo,e 
de  quelle  due  parte:  ongi  la  pelle  dal  lato  doue  è  il  pelo ,  e  mettilo  al  fole  a 
fugare  :  Se  Ce  foglio  farà  puoco  aggiongene:cóme  incorporerai  uedérai  :  & 
aggiongene  facendo  l'opera . 

A  far  pelle  de  montonina  rolTe  . 

Piglierai  la  pelle  incamozzada,  &  lauela  molto  bene  a  più  acque  tanto 
che  l'acqua  uenghi  fuora  chiara:poi  diftendila  e  tirala  molto  bene:e  metti- 
la a  fugar  a  l'ombra  o  al  uento:e  quando  la  farà  futta  ftropizala  un  puoco: 
&poi  diftendila  fopi  a  una  tauola:e  poi  torrai  onze  una  de  uergino  ben  raf 
fato  &  pefto,&  mettilo  in  una  fcudella:  8c  metti  tanca  liifia  da  capo ,  che  le 

polfi 


pofli  bagnar,&  dapoi  mettilo  in  una  pignatta  vicinata,  Se  metti  dentro  lo 
vergine  con  tre  maftelecte  de  uetro  de  aqua  o  più  come  meglio  ti  parerà, 
che  l'acqua  fia  chiara,  Se  metteli  dentro  tanto  fen  greco  pefto  tanto  che  fè 
piglia  con  tre  dita  cioè  uno  piago  con  altrotanto  zeflb  pefto,&  metti  a  fao 
glir,&  fa  che  boglia  fina  che  cala  la  terza  parte,  Se  qualche  cofà  più  e  dapoi 
tirala  dal  fuoco  Se  lafla  repofar  cofi  uno  pochetto,fi  che  dia  gl'ufo  ogni  co- 
là^ poi  torrai  il  chiaro,&  uodalo  in  uno  cadinello  e  daglienea  la  pelle  una 
mano  con  una  pezetta,&auertifci  a  dargli  il  color  equale  che  non  ne  daghi 
più  in  uno  loco  che  in  uno  altrorpcrche  la  pelle  pareria  magagnata  ,  &  poi 
mettila  a  iìigar  Se  come  la  fera  futta  habbi  la  tua  (troppa,  Se  ftropizala  mot 
to  bene,  Se  poi  ne  darai  una  altra  mano  come  fefti  la  prima ,  8c  fa  coli  fino 
che  hauerai  color  che  te  piaccia ,  Se  nota  che  la  tentura  uole  e/Ter  riuida  di 
ogni  color  che  tingi ,  &  farà  bellifsima .  Et  fe  kuolefti  far  che  la  pareflè  a 
modo  de  ro(àro,piglia  una  iponga  e  bagnala  in  la  lifsia  :  Se  ftruccolala  be- 
ne,^ menela  fopia  la  pelle  che  hauerai  lenta,  &  laflèla  fugarle  parerà  color 
rofato  de  grana  fenza  fallo  . 

A  far  pelle  azurre . 

i^.unza  una  de  endego,e  peftalo  ben  futtile,emettelo  aboglir  in  due  me 
zette  de  acqua  chiara, e  fa  che  boglia  tanto  che  cali  la  mira  e  qualcofà  man 
co,&  poi  leuala  dal  foco,e  come  la  leuarai  dal  foco  metteli  onze  una  de  go 
ma  arabica/  poi  lattala  poÌare,&  piglia  il  chiaro,&  tengi  la  tua  pelle  e  po- 
nila a  fugar,&  poi  dagli  un  altra  manose  fa  cofi  fino  che  il  colore  te  piaccia 
Se  dagli  il  color  conil penellograndodeièdeouerfèdola . 

A  far  pelle  uerde  * 
Torrai  pomclle  di  {pino  ceibino,  quando  fonno  mature, e  pefia!e,e  coi- 
rne faranno  ben  pefte,fa  pani,  e  metteli  in  luoco  che  fi  fughi  li  ditti  pani,  Se 
come  faranno  ben  futti ,  e  che  uolefti  rengere  le  pelle ,  piglia  mezo  pane  di 
quelle  pomelle,e  mettilo  a  moglia  in  uinobianco,  e  laflalo  ftar  tanto  chef! 
moglia,  e  poi  tridalo  uno  poco  e  meflèdalo  con  tre  mezerte  de  acqua  e  tan 
to  endego  quanto  è  uno  quarto  e  mezo  deonza,e  fimilmente  al  tratanta  lu 
me  de  rocca,&  poi  metti  a  boglir  tanto  che  cali  una  mezetta,  e  poi  lo  leua 
dal  foco,  e  laflalo  ftare,e  poi  dagli  il  color  a  le  tue  pelle  con  la  fedolao  pe- 
nel  groflb,e  cofi  dagli  il  color  a  mano  a  mano,  e  fa  coi!  tanto  che  il  te  piac 
cia,e  poi  fale  fugar,c  dagli  la  fti  opa  Se  il  botone;&  ueniranno  belle  e  luftrc. 
A  tenger  pelle  in  berettino  . 

Piglia  onze  due  de  galla  pefta,e  fala  boglir  in  una  mezetta  de  acqua  chia 
ra,&  fola  boglir  tanto  che  cali  Ja-mita,&  poi  leuala  dal  fuoco,  e  metteli  del 
vitriolo  romano,onze  una  peito>c  meflèdalo  iniìeme  come  lo  hauerai  ben 
meflédato  dagli  il  color  a  la  pelle  Se  con  la  fedoia  e  fa  che  la  tintura  Zìa  fl- 
uida^ mettila  a  fugar,  e  come  la  fera  futta  ftropizala  e  dagli  un'altra  ma- 
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É  3  J.e  tenta^&jcoiì  farai'  ffrfo  che  la  fera  tinta  a  tao  modo  . 

A  fare  pelle  negre  incamozzade  . 
Piglia  onre  quatto  de  galla  pefta,  &  fala  boglir  in  tre  mezetre  de  acqua 
«de  foglia  di  quella  che  Ce.  tengie  li  corami ,  Se  lavala  tanto  boglir  che  cali  11 
sferzo,  &  poi  tixala  uia  dal  fuoc©,&  ladala  ben  fòrar,&  come  la  farà  uno  po 
-co  fredda  torrai  di  quella  acqua,  e  mettine  in  uno  cadi  nello, &  habbi  la  pel 
ìe,3c  difireridila  fopra  una  tauola,&  dagli  il  color  de  la  galla  ouer  l'acqua  de 
galla  con  la  ièdola  ouer  penello ,  Se  danne  tante  a  la  pelle  quanto  le  receue, 

•  Ouer  forbe,&  poi  mettile  a  fugar,&  come  le  ben  Tutta  ftropizala,  e  poi  hab 
:bi  lo  auanzo  de  la  ditta  acqua  boglida  che  fia  caldai  buttali  dentro  on- 
re  due  de  vitriolo  romano,  Se  mefleda  ben  infieme ,  &  poi  danne  a  la  pelle 
Una  mano,cV  mettile  a  fugar,&  come  farà  fiuta  ftropizala  -y  &  dapòi  danne 
un'altra  mano  de  tenta  dauantaggio,  &  co  fi  pertre  ouer  quatro  uolte  tor- 

•  na  a  tengere ,  &  ogni  fiada  che  la  (è  fuga  ftropizala,  5c  come  uedi  che  la  fia 
{ècca  ,  o  che  la  fia  fiuta  ftropizala ,  &  habbi  una  fèdola  con  uno  poco  de 
oglio  de  oli'ua,  &  lifsia  comuna ,  &  sbatti  ben  inficine  ché'l  uenira  a  modo 
•de  brodo  bianco ,  8c  ongi  la  tua  pelle  con  quefta  miftura ,  &  farà  uiua  ne- 
gra^ come  Phatierai  a  tuo  modo,mettila  a  fugar,&  come  la  fora  fiuta  fero 
pizalae  tirala  &  farà  beliifsimo  ncgro,&  uero.quefto  è  ìUnodo  de  Scopià 
ihe  £é  tingelf  cordouani  fini  ♦ 

I  A  conzar  una  pelle  di  -capretto  in  /pacio  de  doihore  .. 
<  .  SPigh'a  uca  pelle  frefea  ,  &  gettali  fopra  Uno  poco  de  calcina  uiua  dal  la  * 
"to  de  la  carne,e  poi  uoltala  in  fcartozzOje  laflà  ftare,per  fpatio  de  meza  hò 
fa,&  poi  habbi  uno  legno  groffo  rondo  politole  deftendila  fufo,  e  con  una 
Cfrfta  de  cauallo  ua  rimondando  zofo  la  carne  de  la,pélle,.&  come  hauerai 
^affato  molto  bene  la  pelle  ,  lauala  &  firn ecolela  bene  con  doi  legni  tanto 
che  cani  tutta,  l'acqua  fuora,&:  dapoi  mettila  in  la  infraferitta  co nza,&  1  af- 
illa ftar  per  un  pczzo,& .piglia  del  brodo  de  la  carne,ouero  del  latte,ouero 
de  acqua  tiuida  ima  fcudella,&  uno •ouq, -&  sbatti  ben  infieme,  &  poi  tor- 
tai 0nzc3.de  lumexie  rocca  poluerizara  chefia- cruda,  &  habbi  tanto  bori- 
to,© qualche. cofa  piUj&  uno  pugnetto  de  fak,&  cafi  de  farina,e  poi  sbatti 
ogni  cofa  ben  infieme,&  uenira  a  modo  de  uno  brodose  falò  fcaldar  tanta 
-che'l  fia  tiuido,&:  poi  conza  la  peile,&  metti  dentro  in  quefto  brodo,e  laf- 
là clie;k  pelle.fìnbeueri  di  quefta  miftura  molto  bene ,  8t  fe  la  uorrai  fare 
tprefto  lalfala  poco  dentrOySi  caualafuora  5c  infarinela  molto  bene,&  uac- 
•teneal  fuoco,  &  rimenela  bene  qua,  &  Ia,tanto  che  la  fia  futta,  &  di  queffc 
rpelle  fi  fa  boriè,&ftritighe,&  quello  che  ti  piacera,&-fe  la  laifi  fugar  al  uen-  • 
rio  veniranno  più  bianche.  Et  uolendo  farle  berettine  dagli  la  tenta  de  gal  ' 
vitriolo  Se  gomnaaj(3C-Ìài?anno  fatte  pretto  . 

fare  unapeUe  ^c  bafilio  cioè  de  montone» 


Piglia  una  pelle  dimontone  nétta  che  ila  iènza  maculale  fala  itar  a  mcM 
glie  per  uno  di  in  acqua  chiara  :  &  poi  folcla  con  li  piedi  dauantaggio ,  8S> 
poi  ftruccola  bene  la  ditta  pelle  che  non  li  rimanga  mente  de  acqua  den- 
tro ,.&poi  torrai  onze  una  de  lume  de  rocca,  &  niettilain  una  fcudella  d<s 
acqua  a  disfare  cioè  che  la  lume  fia  in  acqua,  &  piglia  la  dirta pelle  ben  fed 
lada  da  l'acqua,&  cofi  a  torno,e  laflàli  uno  bufo  fi  come  fi  conza  da  inca- 
raocciare  tanto  che  poffi  buttar  queftaacq.ua  dentro,  3c  come  l'hauerai  but 
tata  dentro  1  emena  bene  la  tua  pelle,  &  la ila  andar  intorno  dieta  acqua  lu4 
mata:&  come  hauerai  ben  gouernata  la  tua  pelle  con  quella  acqua  fuode> 
la  fuora,&  fa  in  quefto  modo.  Cioè  piglia  onze  una  di  ueigino  pedo,  e  taf 
fato  Con  il  uetro,ouero  con  uno  temperarino,  3c  falò  cocere  ne  l'acqua  che 
cali  tanto  che  rimanghi  due  mezette,  &  fachc  caiWa  mitade  s  &  poi  piglia 
queita  acqua  St  uergino,&  buttala  in  quella  pelle  che  uodafti  l'acqUa  de  la 
me  de  rocca,&  che  la  pelle  fia  cufita  come  dice  di  fopra,  &  fa  come  la  fofie 
uno  barile^  che  lo  uolefti  lauailo,  &  mena  &  leinena  per  tutta  la  pelle 
ru'fsimo  &  dauantaggio:-&  fa  a  quefto  modo  tanto  che  la  pelle  piglia  il  co- 
lor de  vergine  y.  &  hauerai  brafilio  :  colorita  là  tua  pelle  laquale  la  gouér-1 
narai  come  fi  fa  le  altre  dagli  la  (troppa,  la  franga,  oucr.  il  palo,&  il  botto^' 
ne^dC  fera  bellifsima ♦ 

A  fare  de  carta  membrana  montonina  fimfsima  « 
ip.Iume  de  rocca  che  ila  il  doppio  di  quello  che  pefa  le  pelle,  e  mettile  al 
foco  in  acqua  chiarate  laOale  al  foco  tanto  che  le  uenghi  tepide,e  poi  habbi 
la  carta  che  fia  bagnata,&  che  fia  ben  tirata  fuora  l'acqua,  e  mettila  in  que1 
fto  uafo  doue  che  è  la  lume  de  rocca  in  mogh'a  che  hauera  boglito  ne  l'ac- 
qua.^ frega  cene  la  ditta  pelle  con  ditta  acqua  molto  bene  , &  habbi  tanfi 
rofsi  de  oui  che  ti  parrà  fufficienti  a  bagnar  la  ditta  pelle  da  ciafeadun  latir 
ouer  bande  con  li  detti  rofsi  de  oui  frega  bene  &  benifsimo  la  carta  tanto 
quanto  hauera  pigliato  molto  bene,  &  poi  torrai  farina  de  fermento  8é  fre 
ga  molto  bene  la  carta  tanto  che  uenghi  fuora  la  humidità,  &  cheiiman^ 
ga  futta,&  uenira  perfettissima  montonina,ma  li  uole  diligentia . 
.  A  fate  pelle  giale # 
Piglierai  una  pelle  che  fia  conza  a  foglia  ,  &  per  ogni  pelle  piglia  onze 
una  dC  un  quarto  de  curcume  che  fia  pefta,&  onze  doi  de  lume  de  rocca;& 
metti  a  cuocere  in  doi  mezette  de  acqua  chiara  ,&  fa  che  bogli  tanto  che 
cali  il  terzo;&  come 'le  fitto  quefto  diftendi  la  tua  pelle,  &  dagli  quefto  co 
toc  una  mano,e  mettila  a  sfredire,e  poi  mertila  a  fugar,  e  come  la  fera  fecca 
dagline  un'altra  mano,e  fa  cofi  fino  che  la  hauera  color  che  te  piace,e  fatto 
qnefto  dagli  la  ftroppa,il  palo,il  bottone  de  uedro,&  hauerai  bel  color. 
A  far  pelle  azurre  che  fia  incamozzade  ♦ 
Torrai  un  puoco  de  fior  de  guado,&  un  ruoco  de  Endego  peftc3&  rne:r* 


in  uno  poco  de  lifsia  dolcette  mefléda  infiemc,e  darai  poi  a  la  pelle  da  i 
ti  de  la  carnea  poi  mettila  a  fèccare  in  loco  che  non  li  daghi  il  fole ,  &  co- 
me  la  fe  comenza  a  leccare  ualla  tirando:&  come  le  ben  fècca  forgila  e  ftro 
pizala  bene,&  dagline  un'altra  mano  infina  che  te  piace  il  color,  &  dagli  il 
fuo  luftro  con  il  borton  come  ii  lolita . 

A  far  pelle  incamozzade  brune  rouerfè . 
Piglia  la  tua  pelle  conza,&  rafia  con  la  pietra  pomega  dal  rouerfo,e  da' 
poi  piglia  quella  quantità  di  acqua,  come  feria  una  mifura  de  tre  inghifra- 
re  di  acqua  de  fiumc,&  per  ogni  pelle  metti  onze  quatro  de  galla,  e  fala  bo 
glir  in  l'acqua  dittz  tanto  che  cali  il  terzo,  &  dapoi  kuala  dai  fuoco  Se  co~ 
lala,&  piglia  al  tretanto  vetriolo  romano,  &  una  onza  de  gomma  arabica, 
&  pigliarai  oglio  da  brufare  onze  fei,&  onze  quatro  de  liisia  da  lauar  la  te 
fta,&mefledabeneiniieme & fpiuma,&:  teuida  tutte queftr  cofe:&fa che  fi 
fia  doi  rofsi  de  oui,&  inchiostro,  &  quefta  ièrà  buona  conza ,  fe  li  voi  ag- 
giongere  uno  poco  di  ogjio  de  lino  &  acqua  da  con  zar  peire,o  moladuras 
tutte  quefte  colè  aiuta  afar  buon  co!ore;&  dagline  una  mano  dal  lato  de,  la 
carne,&  poi  dagli  dstihti  del  rouerfò quanto  che  a  te  piace  ;  Et  quella  fera 
notabil  bruna.Se  uorrefti  che  I  hauefTe  odore^gerrali  de  la  poluerede  Ireos 
ouero  poluere  de garorTali  r  &  fale  fugar  a  l'ombra  tanto  die  rimanghi  pa- 
ftoie;&  uaghearocchio;&  quefta  è  recetta  uera- 

A  fare  turchino. 

Sr.  orizello,ouero  uioletto^fi  chiama tornefet  perfetto  ,  &  mettilo  in  uno 
uafo  fecondo  la  quantità  8tmetùH  dentro  de  la  calcina  urna,  &  fe  le  trop- 
po fpeflb  aggiongeli  de  la  orina,&  mefieda  bene,&  incorpora  le  ditré  rob- 
be  mafénade  con  Forina  de  huomo,e  più  che  la  (èra  uecchia  fcra  meglio,& 
ungi  come  fi  oflèrua  a  la  tintura  de  Ìorizeifp,cofa  approbata . 

II  (ine  de  l'opera  ne  laqual  fi  contiene  l'arre  compiuta  det  tenger  di 
.  tutti  quanti  gli  colori^come  legendo  intenderete 

Compofto  per  GioanuenturaRoiètti  proui/ìonato  ne  lo  Arfena. 
dallo  Illuftrifsiroo  Senato  Venitiano» 

In  Veneria  per  Fi  arveefeo  R  ampazetto, 
M.        I>.  XL. 


TAVOLA  DE  LA  CONTINENTI  A  DEL  LIBRO 

VE    V  A.K  T  E   DE    LA   T  E  T^T  0  B,  I  A, 


PRohemio  del  Libro. 
Capitolo  del  guado. 
Capitolo  de  la  grana , 
Capitolo  de  la  regula  de  tengere. 
A  tenger  in  negro  ace  ouer  tele . 
A  tenger  rofló  ace,filo  o  tela. 
A  tenger  tela  o  fuftagno  in  rodo, 
A  tenger  negro . 

A  tenger  beretrinoper  ogni  co(à . 

A  dar  tabiacca  al  panno  o  berette, 

A  tenger  tela  uei  de , 

A  tenger  panno  negro . 

A  tenger  pignoladi  tele,&  ace. 

A  far  acqua  de  grana  ♦ 

A  far  tencura  uerde . 

A  far  maeftra  per  cinger  ogni  coià  . 

A.  tenger  uerde  e  gia!o,e  quello  uoi. 

A  far  acqua  che  tengie  negro. 

A  far  un'altra  acqua  negra . 

A  far  ace  rugine . 

A  far  uergino  fìniisimo . 

A  far  acqua  de  gomma. 

A  far  uergino  in  altro  modo . 

A  far  tentura  negra . 

A  far  tenture  negre  belliisioie in  di- 

ueriì  modi . 
A  fare  colori  magiitrali «. 
A  far  negro . 

A  far  acqua  che  fa  la  carne  negra . 

A  far  negro  ad  altro  modo  ♦ 

A  f ir  color  negro. 

A  far  ro(To  uno  panno , 

A  fare  negro  mirabile* 

A  tender  ace  negre. 

A  tenger  ace  bere  tri  ne. 

Tintura  negriisima  general . 

A  far  ace  rugine  • 

A  far  li  fondi  de  berette  rofsi  » 


A  far  berette  negre  # 
A  far  ace  roflè, 
A  far  camifotti  beretrinf. 
A  far  turchino  . 

A  tenger  panni  o  berette  in  negro. 

A  cauar  il  color  de  panni  o  altro» 

A  far  uno  bellifsimo  fcarfattino. 

A  rozar  il  fopraditto  panno. 

A  maeftrar  lo  tuo  panno . 

A  tenger  panno  in  icarlatto. 

A  tenger  berette  in  icarlatto . 

A  far  l'acqua  forte  , 

A  tenger  lana  ouer  panni  in  roflb. 

A  far  color  negro . 

Acqua  da  far  zotibogni  panno  • 

A  far  color  de  grana . 

A  fare  uno  bello  gialo . 

A  far  uerde  fòpra  il  gialo . 

A  far  uerde  fòpra  azurro , 

A  far  teta  che  tege  ogni  coià  uerde. 

A  tenger  lionado. 

A  far  maeftra  che  cenge  aleflàndriV 

no  ij  bianco  turchino  . 
A  far  color  de  orizello  che  tengie 

morello  ognfcofìw 
A  far  tintura  da  berette  roflè  « 
A  far  la  Iifsia  per  la  tenta  ditta . 
A  far  berette jnegre 
Ordine  de  preparar  per  tenger. 
Ordine  per  tenger  Parte  maggiore . 
A  tenger  Cardinalefco . 
A  tenger  di  color  roiàto . 
A  tenger  di  feorcione» 
A  tenger  cotognino . 
A  tenger  color  rancio  J 
A  tenger  color  naranrino . 
A  tenger  gialo. 
A  tenger  occhio  de  fagiano . 


A-  tenger  dè  genSmàto  de  mrchirìa 
A  tengcr  uerde  de  guado  . 
A  tenger  fanguigno  de  sbiadato. 
A  tenger  pauonazzo  a  la  pogliefè v 
A  tenger  uno  bello  fcarlattino •■. 
A  tenger  lana-bianca  in  negro;, 
A  tenger  lana  bruna. 
A  far  orizeHov 

A  far  tenta  negra  o  petteni  o  fede, 
A  tenger  pano  de  lino  o  ace  in  rora 
A  far  morello  tcto  in  lana,  turchino 
A  far  morello  de  tentalano .  * 
A  tenger  de  morello  de  turchino. 
A  far  fcarlatto  de  grana  de  colpo. 
A  far  rofàto  cardinalefco'. 
A  fas  unmoi-ello  de  colpo  3  grana'. 
A  tenger  lane  de  meza  grana . 
Vr.o  capitolo  generale . 
A  tenger  giallo  fopra  bianco; 
A  far  uerde  fopra  giallo .- 


A  far  cófor  de  granai  ." 

Acqua  da  far  roflb  un  panno. 

A  far  uermiglio  fopra  il  bianco. 

A  far  giallo  fopra  negro . 

A  far  acholle  de  gra  na  . 

A  far  lana  bafla  de  grana  . 

A  far  lana  per  fcarlatto  de  colpo';- 

A  far  uerde  fopra  azurro. 

A  far  unalana  fina  de  granzuolli  ♦ 

A  far  lana  a  fìmì'glia  de  granzuolli'. 

A  far  ace  o  tela  o  filo  roflb. 

A  far  color  de  vergino. 

A  far  acqua  uerde  .  ' 

A  far  acqua  da  far  roflb  un  panno. 

A  far  acqua  che  tengie  pene  &  ofsi , 

A  tenger  fede  de  cauallo; 

A  tenger  fède  de  càuallo  in  lofio . 

A  tengerle  in  morello . 

A  tengerle  in  azurro  ♦- 

A  far  maeftra  da  teger  le  fede  ditte  ♦ 


TAVOLA  DEL  LIBRO  DA  TENqER 
Sede  in  ogni  colore . 


A.cuócere  Te  fede . 

A  infoderarle . 

A*,te  nger  ih  negra . 

Vno  capitolo  dainfègnar  ♦ 

A  tenger  fède  in  grana . 

Sorte  de  le  grane  . 

Il  modo  di  Fiorenza. 

Sor  re  de  creme/è . 

A  tenger  de  vergine*;. 

A  tenger  aTreddo  . 

A  tenger  tentura  negrà; 

A  tenger  in  gitta  de  lacca. 

A  tenger  in  color  creme/ino . 

A  tenger  in  color  de  uergino. 

A  tenger  fèda  in  grana. 

A  tenger  in  color  cremefìno  ; 

R cgii la  deterger  . 


A  tenger  feda  in  giallo  ì 
A  cauar  ii  fapon  de  la  feda; 
A  tenger  fèda  in  eolór  negro  * 
A  tenger  in  color  berettino  • 
A  tenger  in  turchino. 
A  tenger  in  color  azurro . 
A  tenger  in  color  verde  . 
A  tenger  in  grana  . 
i  A  tenger  in  grana  o  de  robia. 
A  tenger  in  color  de  vergino. 

•  A  tenger  fèda  in  robia . 

•  A  tenger  color  rofàto. 
A  tenger  viole to. 

A  tenger  in  color  giallo  . 
A  tenger  fri  color  de  grana  * 
Acqua  che  tenge  panni  d'ogni  eo/k 
Acqua  uerde. 


A  far  acqua  roffa . 

A  far  un'altra  acqua  rofla . 

Acqua  da  ueli  in  negro. 

Acqua,ouer  tencura  uerde . 

Acqua  che  tengie  in  color  d'oro . 

A  far  color  camelino . 

A  far  color  biauo  o  biauetto . 

A  far  color  naranzato . 

A  far  color  cremefino  . 

A  far  color  de  grana . 

Acqua  gomata . 


A  bhachegiar  fede  o  pauni  dz  fzii, 

A  far  acqua  lumaca . 

A  far  gialo  fopra  bianco,. 

A  far  rollò  polito . 

A  far  color  de  grana,. 

Acqua  che  fa  tornar  il  color.. 

Tenta  da  penne  e  fède. 

A  renger.penne  &  peli. 

A  tenger  pelle  de  cani&  caua!!*'. 

Tentura  de  penne  &  peli . 

A  tenger  peteni  &  ofsi. 


TAVOLA  DEL  LIBRO  CHE  INSEGNA 
a  incamozar ,  conzar,  &-tcnger  pelle . 
A  ìncamozzar  pelle  che  (laghi  a    A  tenger  pelle  in  color  de  lacc& 


l'acqua 
A  far  acqua  uermiglia  . 
A  far  pelle  uerde. 
A  incamocciar  pelle . 
A  tenger  uerde  &  rollò  pelle . 
A  tenger  pelle  in  morello . 
A  tenger  altro  modo  morello. 
A  conzar  pelle  de  ogni  fòrte . 
A  tenger  pelle  in  color  negro. 
A  tenger  in  uerde  pelle . 
A  tenger  pelle  biaue. 
A  far  color  de  uerg/no . 
A  tenger  pelle  negre  . 
A  far  color  de  vergi  no. 
a  camozzar  pelle . 
A  incamoz,zar  pelle  de  capr^, 
A  far  pelle  negre. 
a  far  pelle  in  color  azuno . 
A  far  pelle  uerde ... 
a  incaipozz.ar  &,far  brune. 
a  far  tenta  de  vergino  pelolà . 
a  far  pelle  uerde. . 
Maiftra  da  tenger  più  colori. 
a  tenger  pelle  in  beretrino . 


A  tenger  pelle  in  uerde 
A  tenger  pelle  in  turchino. 
A  tenger  pelle  de  guado,, 
A  tenger  di  color  azurro, 
,A  ricordo  general  per  pelle . 
A  tenger  a  la  fènefe  rollò  . 
,A  tenger  pelle  berettine  e  negre,. 
A  tenger  pelle  p.auonazze  . 
A  incamocciar  pelle. 
,A  incamocciar  pelle  de  ogni  forte,. 
A  ricordo  per  fare  l'opera  . 
a  far  pelle  per  cofsini  d'oro . 
a  tenger  pelle  in  color  d'oro  . 
A  tenger  pelle  montonine  roijè . 
A  tenger  pelle  azurre 
A  tenger  pelle  uerde  . 
A  tenger  peHe  in  berettino. 
a  far  pelle  negre  ìncamozzade,. 
a  conzar  pelle  in  do»  hore . 
A  tenger  una  pelle  de  brafilio. 
a  far  montonina  de  carta mebran#. 
A  far  pelle  giale  . 
A,  far  pelle  azurre  incamozzacje, 
A  far  pelle  brune  rouerfe  „ 


&   L       F   I    N  E,, 
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